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Confecro 'T'ts:, Vig. CraRIssiuE ,. hunc 
de Arte Docimatftica Libellum , | quem 
tanquam fignum gratz Officiorum Re- 
. cordationis , quibus 'T 121 devinctus fum, 
benevolé ut accipis rogo. An aliquid 
boni in eo praftiterim, T vo fübmitto 
Judicio, 'T v & que Me ulterius commen- 
do Benevolentiz. Vale. 
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T yRomitto in hocceOpufculo ARTIS 
B DOCIMASTICAZE Elementa, hoc 
cít, iftam Chemix partem, quz circa 
Mineralium rigidius concinno. Apparatu 
inftituendum verfatur Examen, Conífcrip- 
fi autem id eum. przcipué in finem, ut 
Chemiz. cultoribus inferviat Mineralium 
fludio operam navantibus. Hinc prz- 
parationes. quafdam Chemicas leviores, 
& magis vulgares, | jam. quadantenus 
cognitas prafupponens, pauca de iis- 
dem feci verba, ubi tanquam auxiliatri- 
ces in Arte Docimaftica exercenda ali- 
quando in fubfidium fuere vocandz; nifi 
forté quedam momenta, hunc in finem 
peculiariter , minus in vulgaribus Pro- 
ceffibus Chemicis obfervanda, amplio- 
rem. poftularent. defcriptionem. — Bre- 
vem hujus Artis & fpecialiorem theoriam 
ideo pramittere , neceffe judicavi, ut 
poítea ipfos Proceffüs aggredienti qux- 
dam ícitu neceffaria jam effent cognita; 
ut fic mens & eo integrius ad Appara- 
tus delineationem dirigi, coque facilius 
procedendi rationes intelligi poffent.. In- 
cepi hanc ab Obje&torum Artis minus 

* 3 come 


PRUETF Á TI O. 
compofitorum explicatione ; ut ifta pura 
oblata, ex habitu externo, vel leviffimo 
tentamine, prx primis ad ignem; dig- 
nofci valerent." "Plurimum | difficultatis: 
hàc in re attulere Lapides fimplices: etes 
nim fere omues Auctores horum Claffes: 
conítituerunt ex fola figura, pelltcidi-. 
tate, colore, &c. qux tamen Methodus; 
quoad noftram fcopum, quin & in ge- 
nere, parum utilitaus afierre poteft. In- 
de enim eft, quod in qualibet fpecie: 
dentur, ob aliqualem ex Jam memoratis; 
convenientiam , exceptiones; ita^ ut La-- 
pides, qui g generali quodam defignantum 
nomine, non adeo femper reliquis inter: 
fe conveniant Characteribus, etiam: ma-- 
gis eflenualibus, hinc minime fané nes 
eligendis. Cum ctiam Compolitorumi 
Mineralium cognitio; folidior, haud pa- 
rum adjuvetur, fi actio Simplicium i in fe: 
invicem innotefcat; modo ad requifitas: 
in quolibet cafu attendatur conditiones, 
neque fictioncs intempeftivé admittantur; 
hinc vim menftrualem fequenti explicui 
. capite. Nemo interim hancce materiami 
completé, quatenus. videlicet per Expe-- 
rumenta hactenus. coguita conftat. heic: 

tra. 


PRuEEKFA'TIO 
tractatam. expectet; fiquidem hzc non 
aliter, quam cx ipfis Proceflibus exactius 
intelligi poteft... Quam ob rem pauciffima 
ejusmodi inferui, nec nifi faciliore tenta- 


mine confirmanda. Si aliter cgiffem, plu-- 


rima cognita debuiffem füpponere, arti- 
ficibus modo exercitatis familiaria, quo- 
rum vero in graciam talia tradere, inanis 
labor fuiflet, Similiter Inftramentorum 


efcriptio cidem fiai affequendo accom- 


modata eft. | | 
Facile autem liquet de Mineralibus 


compofitis cunctis mentionem fieri non. 


potuifle, ob infinitas, ex diverfa qualita. 
(€, proportione, componendi modis, 
emergentes differentias. Hinc folummo. 


do ut fpecimen confiderari velim, qua 


de hifce tradidi, Tyronibus tamen Uti» 
liffimum , quin & neceffarium. 


Denique | fübjunxi brevem Operum ; 


pracipue flricté. Docimafticorum, Scia. 
sraphiam .cum annexis terminorüm ex: 
Dlicationibus. Sequitur denique Effecto- 
um & indc emergentium in variis Artj- 


^us & Scientiis Ufuum brevis enarratio , 


]uatenus nempe heic loci intelligz«e talia 
Ice. Hzc erant monenda quoad Or. 
t dis 


PRSTATIO 
dinem, quem mihi in "T'heorix. tra&tas 
tione conftitui. | | 

Cum vero in ipfo hoc Opere, ut fpa- 
cio parcerem , raró allegaverim. Aucto-- 
res, heic in genere eorum mentionenm 
faciam , ex quibus profeci ; dum interim 
labor indefeffus , oculi intentifimi, 8c 
manus nigrorem carbonum non aver- 
fantes, przcipui heic magiftri mihi fue-- 
runt. Quod ad Theoriam Artis attinet;, 
ejus primo fundamenta clarius expofuit: 
paffim in fcriptis fuis Clariffimus STA H-- 
LIUS. Mineralium compofitorum , prz-- 
cipué Minerarum Metalli- ferarum Doctri-. 
nam debemus Cl. HENCKELIO, quii 
maxime in Pyritologia fua banc remm 
aggreffus eft. Ipfos Proceffus LAZA« 
RKUS ERKKERUS in Tractatu .|idio.. 
mate Germanico confcripto ; Probir- 
Bucb vocato, & AGRICOLA. de Re 
Metallica lib. v r1. tradidere; quibus, fedi 
pauca, adjecit MODESTINUS FACH.. 
SIUS, Reliqui Au&tores vel omnia ex: 
ante laudatis haufere, vel faltem | iis, 
mihi quippe incognitis, non ufus tui. 

Si hzcce B. L. placuerint, alia expe 
Ges forté magis elaborata. ^^ Vaie. - 
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Li 


Wu OCIMASIA eft ars tribal: 

W femimetalla , fulphura, & fa- 
"W) Ns lia mineralia, à fe invicem, a- 
Ede lique admixtis corporibus , 
m e feparandi ; ut inde appareat, 
quantum. cujus libet in fubje&o explora- 
.tO przexítiter t5 vel ex eo cum lucro ex- 
trahi poffit, $^ 


rend 


^ $. 2; 


2: DQGCIMASIJ,PL 
$. 2. OljeGla hujus artis funt Mineralia. 
omnia: cum enim ante dicta corpora raro 


tali conditione à natura exhibeantur, ut pu- | 


ra, & vera fua forma ,fefe fiftant fenfibus; 
fed plerumque infinitis modis non modo 
fecum invicem , fed praterea cum pluri-- 
mis terrarum lapidumque fpeciebus, con- 
fufa reperiantur; hinc horum omnium in- 
doles cognita effe debet artifici, ut condi- 
tiones ad eorum feparationem rcqpitmss 
determinare poffit. 

$. 3. Mineralia , termino latiniore dicta 
Folia, cum Clariff. Boerhaavio (a) vo- 
co Corpora naturalia , nata in "Telluris. 
gremio, vel & ejus fuperficie, quorum 
fimplex, adeo fabrica, ut nulla hactenus 
perípicientia, ne quidem per microfcopia 
acutiffima, detexerit in his varietatem in- 
ter vafa, & ea, qua ii$ continentur, fed - 


fimillimam omnibus partibus affinitatem | 


toti; licet in plurimis horum fluidarum 
& confiftentium partium concuríus certo 
cognoícatur permixtu factus. 

Coroliar. Florum igitur. fpecies fimpli- 
ciores ,. ad .concretorum compofitionem 
ingredientes, quantum ex habitu externo, 
fimplici ad ignem applicatione , aliifque 
lerieribus , €x tempore ipfisuendis , CX, 
peris 


Re Elem. Chem. vol. 1. p. : : 


| 
l 


T HEORETICA $ 


perimentis fieri poteft, defcribere prius 
decet eum, qui Docitnafiam exhibere ra- 
tionaliter conatur. — . ;j 

$. 4. Mineralia hactenus cognita ad 
quinque claffes referri poffunt omnia ; 


quarum I. Metalla. IT. Semimetalla. 1H - 


Salia. IV. Sulphura. V. Lapides & terras 
complectitur. ; 


Dr METALLIS 


. S. f. Metallay, fi pura funt, vocantur 
corpora ponderofiffima , in diverfo ignis 
sradu fluida, calore atmofphzerz naturali 
folida, fub malleo in omnes dimenfiones 
extendi potentia, opaciffima. Horum nu- 
mherantur íex : Aurum videlicet, Argén- 
tum, Cuprum, Plumbum, Stannum , 
- $. 6. durum, Sol, cujus character (() 
metallorum notas characteriflicas ($. PE 
juam perfe&iffime habet. Amittit in a- 
]ua pura, deftilata, fufpenfum intra 


p I » E M. ; E ; 
DL & -- fui ponderis ;in fümmoigne, quan- 


umvis diu, fufum fubítantize fuae nihil pera 
lit, adeoque fixiffimum ; malleo facillime 
edens ; percuffum non tinnit ; in igne, fta- 

E. A. 2 (o. tim 


4 DOCIMASI £, P.T. 
tim ac candefcit, funditur , exhibetque: 
tum coloris 'Thalaffici fuperficiem ; ab. a« 
qua Forti non attingitur; colore fulvo fe: 
diftinguit. ' 

Scholion. Exactiorem Auri ideam exbibebunt in-- 
fra cum boc inetallo infHituendi proce[[us , quos bac- 
éfeuus leciori iucagmitos fuppoue: quod Cg. de reli-- 
quis metallis notatum velim. 

$. 7. -rgentum , Luna, ()) in aquai 
L- vel — fui ponderis perdit; in igne zc-- 
II vel II3 P oup ; B 
que fixum eft ac Aurum ; eodemque fere: 

igne fluit; poft Aurum omnium maxime 

malleabile , facillime flexile; Aquam Re-- 
giam perfectam refpuit; coloris fplendidi,, 
albi, puriffimi. 

$. 8. Cuprum (9,) Fenus , de pondere: 


9, DUE g rj] er Y T * 
in eadem aqua amittit intra vf —; im 


[ 


| igne non fixiffimum, fed füi multum fpecie: 
exhalationum & ícoriarum perdit ; mallea-. 
bile quidem eft, prioribus tamen longe mi-: 
nus; maxime fonorum ; coloris inteníé ful-- 
vi; magnum ignem ad fui fufionem requi-- 
rit, & mox ac candefcere incipit, tingit: 
ignem elegantiffimo colore ex caruleo vi-- 
ridi; ab omnibus falibus ;. & iis, quae faliai 
continent , applicatis , arroditur; maxi-. 
mam colorum varietatem , inprimis pul- 
cherrimé viridem vel cxruleum , oltten-. 
tans, jj tt 

Hab: Scho-: 
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. Scholion. Foffilia i fcoriam veri boc. loco mibi 
- dicugtur , fi quando igni expofita 12. vitri abeunt 
fpeciem s quod efl corpus fragile, 12 igue fufile C9 
fixum , 1n aqua uon folabile. | 

|. $. 9. Plumbum ( AL) , Saturnus ,levius fit 
in aqua fufpenfum — ad —; liquefcit lon- 

; I IIz2 

ge, ante quam rubefcat; non eft fixum, 
led validiore igne fi urgetur, Ípecie fumi 
multum perdit, & pro diverfo ignis gradu 
.vcl pulverulentam , "vel vitrefícentem in. 
Ícoriam , Lithargyrium dictam , coloris 
flavi, totum vertitur; tenaciffimum; me- 
tallorum omnium .mollifimum ; malleo - 
percuffum vix fonorum ; coloris ex albo 
ceerule(centis. : 

-.$. 10. BStanuum (0L), Jupiter, omnium 
metallorum ett leviffimum; levius fit in a-. 


qua 2a fui ponderis ; non fixum eft, fed . 


leni igne , longe ante ignitionem fufum, 
pecie fumi, fatis cito partim avolat , par- 
tim in calcem fatifcit; antecedentibus mi- 
nus malleabile cft ; non tamen valde du- 
rum; fi fle&titur, ítridet; colore zmula- 
tur Argentum. | ! 
/—$. 1r. Ferrum (Gt), Mars,) amittit in 
aqua fui ponderis intra ri & i valde f. 
xum eít in igne; requirit fummum ignis 
gradum ad íui fufionem ; tumque dc fub- 
Hot A 3 ftans 
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ftantia fua quam plurimum amittit , fcintila 
lat P in vitrum fufco-caerulefcens ; &, in 


fumos fülphureos refolvitur ; omnium eft. 
rigidiffimum; attamen nifi candefcens fu-: 


bito extinctum fit, fatis malleabile ;. colo- 
riaquei; trahitur à Magnete. OMNE 

$. 12. Hiíce fex Metallis ab omnibus fe- 
re adnumeratur ut feptimum ,. Zrgeztum 
vivum: quanquam non habeatalias, prx- 
ter gravitatem , mcetallicas dotes, | drgene 
dum vivum (),. Mercurius , ponderis füi 
- in aqua privatur; fi purum eft, emper, 
ctiam in fummo. frigore, fluit, ergo nec 
malleabile ,, argentei fplendoris ; opacifti- 
mum; igne mediocri in fumos refolutum, 


totum cvaneícit, pauciffimis forte granu- - 
Jis, rubicundis, fabuli inftar, reli&is ; col». 
lc&ti tamen vapores eundem , qui antea fue», - 


rat, Mercurium reddunt. 


Scholion. I. He fzz£ uote Metallorum. puriffis. 

X *u x le i * ; E 

morum, à [e invicem feparatorux: bimc mon UA. 
leat, fi. duo, vel plara funt mixta. e. £. Cuprum, 


Argentum, Aurum cum Stauuo colligaata-malleabie — 


litatecarent, colorem "namnutaut: Cgc. 


Scholion. IL. Spec/fice eravitates. IMetallorum | 


exaciiffüne determinari nom-pol]Juutz differunt eminus 
aliquantulum. 1. pro diuerfo calore atmo[bber«e s 
quippe. qui aquam, ceteraque. fluida. 13. longe maja- ; 
rem dimenfionem extendit, quam [olidas hincque , 
pondus. inequaliter. tollendo, flabilem proportiomenz 
exhibere negat, aufi calor exacti/ime determinetur, 


a. pros. 


| 


Ed 


OCTHEORETICA 3 
(3. fro varía. puritate alike ; que differentia quan- 
doque fatis imfiguis deprebenditgr. 3. pro diverfa 
anpetallorum puritate : fiquidem. perquam varo. qme- 
zalium. deprebenditur 1am purum, quim facile cs 
ahis permixtum effe demoufivari poffit, 4. pro di- 
xerfo atmofpbere ipfius poudere; quaugnam bujus 
effecius baud admodum notabilis futs. Hine patet, 
cur 0t drver[e. gravitates fpecifice umetallorum inu- | 
dicentur , quot auclores per experimenta in illam in- 
quifiveruut. iamen, nifi maxima metallorum 
?mpurias accedet , aggregatum omuium. differen 
Harum, que ex dius caufis flaumt , mon impedire 
valet, quim quodlibet metallum fuo fpecifico pondere 

& quecunque alio diflingui poffit. : 


Ld us 
Dr SEMIMETALLIS. 


- $.13. Hzc conveniunt cum prioribus, 
nifi quod. malieabilitate longe minore, vel 
plane nulla, gaudeant. Sunt autem íé- 
quentia, . | "Ap 

$. 14. Zintum :- corpus e(t ex. cxruleo 
album ; cum quadam tenacitate fragile; 
hinc malleo quodámmodo figurabile; lon- 
(ge minus tamen metallis; in igne leniori 
fluit, mox fumar, ficque camino forma 
leviffimorum alborumque florum fe appli- 
€at ; validiore igne ardet flamma viridi ele- 
gantifüma, fulphuris copiofi prxfentiam 
maniífefte notans. - ! | 
C A 4 $45 
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"US TIS Bifmutbuni 'onftat , fi frangitur; 


ex tefTulis, hzque iterum ex lamellis fibi 
mutuo appofitis; priori magis fragile; cae- 
terum externa facie parum differens ; nifi, 
quod non czrulefcat, íed potius leviffime 
fulvo fplendore confpicuum fit. | 
$. 16. Regulus antimonii eft fragiliffimus ; 


à fulphure rite depuratus albo nitore prio- 


ra fuperat; majore igne ad (ui liquefa&tio- 
nem eget: unde facile à prioribus duobus 
diftinguitur. i 

$. 17. Datur praterea in regno minerali 
corpus, quod ad Semimetalla ob magnam 
convenientiam merito referri poteft, voca- 
tum frfenicum (O—0O). Hoc, fi puriffi- 
mum. €ft, gaudet colore albo; in igne li- 


.quefcit ; tuncque toto fuo corpore, fpe- 
cie denfiffimi fumi, albi, alliaceo odore 


infefti, avolat ; frigefactufm vero in foli- 
dum, femidiaphanum , ponderofum , al- 
bum, corpus coalefcit ; non inflammabile 


eft; aeri expofitum cuticulam quafi la&team 


induit; reducitur in Regulum antimonio - 


quam fimillimum , qui ardet. Eo | 
Coroll..A quibuídam Zfrfeémicum. refertur 


ad Sulphura; fed admodum improprie : . 


uti ex modo recenfitis ejus characteri- 


bus ad notas fulphurum comparatis claré 


patet. | 


Nb 
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Dr SALIBU S. 


$. 18. Sa4lia vocantur corpora in aqua 
folabilia,: in igne fluentia vel volatilia, 
non inflammabilia. | S dod Jes 
$. 19. Duo Salium purorum, nativo- 
rum, genera in regno minerali praeprimis 
funt cognita 5. alterum Neutrum, alteruni 
Acidum. dedu n 
$. 20. Neutrorum duo dantur : alterum 
Sal commune (Q), muria, quod fi purum 
eft, colore candidiffimo fplendet femper ; 
femi-pellucidum ; aqua pura folutum, le- 
. ni igne infpiffatum ,. cryftallos teffulatas, 
hexaédras , cubicas, qua in pyramides 
. truncatas coacervantur , exhibet ; in ig- 
nem injectum valide crepitat. - 
$. 21. Alterum vocatur JV/trum, quod a« 
qua pura folutum , lege artis cryftallifa- 
tum, induit figuram prifmaticam, hexae- 
dram, ad bafes in pyramides fimilis poly- 
goni terminatam ; coloris eft candidi; fe- 
mi pellucidum ; in igne puro , qualis eft ig- 
nis folaris concentratus, vel in vafis a pa- 
buli ignis illapfu defenfis, liquefcit medio- 
cr igne; fummo igne partim per vafa 
A 


tranf- 
"" y 
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tranffudat, partim in fumum , qui Nitrunii 
€xilttit, refolvitur; addito vero inflammabi- 
.]i quocunque, ingenti cum ftrepitu, com-: 
buritur, atque cum hoc ex parte, in alkali: 
mutatur. | | : : 
$. 22. Datur & $27 /fridum, vagum f^ff- 
4e di&um, in chalcantho, fulphure, alu- 
mine, quin ubique fere obvium ; rariffime, 
fi unquam, purum; fed haerens vel in me- 
tallis, praefertim Cupro & F erro, vel ter. 
ris calcareis , faepius vitrefcentibus , ipfifque 
filicibus, vel inflammabili fofiili con jun- 
Cum. His autem dotibus id fe ab aliis di- 
. . Em : : DO 
fünguit, quod fit acidis omnibus reliquis, 
cogüuitis, ponderofius; fixiuss hzc c ma- 
tricibus fuis excutiens ; cum aqua pura 
miftum incalefcens fortiter 5, cum oleofis 


cujüícunque Regni coiens in fülphur vul- 


gare. Qnsznam cjus in Metalla &c. vis 
fit, poftea in cap. de Menfirüis expone. 
tür, m" 3 
..$. 23. Huc forte referri poffent Acida 
Salis communis & Nitri ; quz tamen ur 


arte chemica tantum e falibus iftis expelli 


poflunt, ita haud conftat certo, naturali» 
ter ufpiam reperiri. 


Corollar. An verum & perfe&um fal A]- 


cali, fixum vcl volatile, detur naturaliter 

in regno minerali , quzritur ? De priore 

teftari videtur fal Aquarum Spadanarum , 

| vi 3 
" 
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& Natrum veterum 5 pofterius marmora 
forte, lapidefque fifüles, foetentes, conti- 
nent: utrumque tamen accuratiorc ícruti- 
nio eget. Vid. Er. Hoffmannus (a) & 
Henckelius. (b) : 


I V. 
Ds SULPHUR E 


| $. 24. Omne , quod eft inflammabile ; 
generali termino à chemicis vocatur $ul- 
-gbur. "Tale datur in Regno Minerali, fem- 
per Acido $. 22. mixtum. Czteroquin in- 
flammabile purum, minerale, à vegetabili 
ac animali haud videtur difcrepare , nec. 
nifi unicum dari in rerum natura: ut hinc 
totum , quod varia inter Sulphura datur, 
difcrimen folummodo in diverfa cum he- 
terogeneis mixtione confiftat. Quum igi- 
tur Inflammabile vix fuppeditet natura 
purum; hinc de variis fulphureorum fpe-- 
 ciebus ,, utpote femper mixtis, hic agendi. 
locus non cft: non enim, nifi fimpliciora,. 
nunc commemorare, inílituti noftri ra-. 
uo exigit. — N: 
* | 1 | : V. Drz 


(2) Differtat, Phyfice. Chern. lib. 1r; obf. p 
(b) Tra&tgtu de Appropriatione , pag; 126. n.4 


Ez s 
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Ds LAPIDIBUS zr TERRIS. 


$. 25. Lapides vocantur corpora in a- 
qua non folubilia, fub malleo non du&i- 


lia, in igne non'ardentia, fixiffima, fir» 


 gniter cohzrentia. ! 


$. 26. Quando illi minimis impalpabi- 
libus. particulis exiftunt, parum, vel non 
cohzrentibus, dicuntur Zerrz. | 

$. 27. 8i vero vifibiles, palpabiles, ad-- 
modum parvi, tamen lapilli .coacervati 
funt , nomen gerunt Zfrene , Sabuli ,Glaree. 
..$. 28. Lapidum | differentiz ex habitu in 
igne ut indicentur, fcopus nofter maxime. 
requirit; fed fimul reliquos eorum chara- 
Geres, facile in fenfus incurrentes ; haud. 
inutile erit adnotare. 

$. 20. Quidam fummo igne anemio li-- 
queícunt, & dicuntur Ztrefcentes : quo 
referuntur. ,4 | 

170, Scbiflus, qui eft lapis ex laminis fa- 
cilé fiffilibus coacervatus , opacus, mol- 
lior, ut plurimum: niger, tuncque durior, 
«drdefia iegularis dius , alias & obícure 
cxruleus, vel cinereus. Hi expofiti in 
vafis claufis ignem mediocrem fuforium 
fine mutatione fuflinent ; magis áü&o 

Fu —. fluunt; 
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"fluunt ; & quidem prior fpecies nigra ia 
nitidum vitrum nigrum fic.abit ; quz- 
dam vero aliz, igne intenfiffimo j attollun- 
tur in fpumam , adeo , ut parca copia 
magnum vas repleant, inque fpongiofiffi- 
mam mutentur maflam, leviffimam, aquae 
 fupernatantem. aA 

249, /froilla vulgaris , figulina, gravis, albi 
.carulei coloris, quz in aqua mollefcit in 
paftam tenacem; igne mediocri prius in-- 
duratur; magno denique diflluit in vitrum 
fufco-viridis coloris, pos. 

3u*. Boli, Terreque figillate ,' prioribus 
- (n9. 2.) affines, fed pinguiores, variorum 
colorum; qua quidem igne mediocri fu- 
forio eoufque indurefcunt , ut plerumque ad 
chalybis ictum ícintillas fundant 5 majori 
igne in vitrum abeunt, partim folidum 
viride, partim fpongiofum , leve, (uti 
.n*. r.). Huc pertinent quzdam "eria 
 Margacez, minus tamen pingues. 
4. Six, qui lapis eft valde pondero- 
fus; chalybe ítrictus ícintillas fundens lu- 
cidiffimas , qua microfcopio examinata 
deprehenduntur ícoria ferri & lapidis li-. 
- quefactas perquam durus; colorum diver- 
fiffi-orum.: Venit autem fub diverfiflimis 
nominibus ; prout color ejus variat: imo 
viliffimus alias lapis pro magnitudine ,colo- 
rum pulchritudine & varietate , inagno 

| |^ pre- 


54 DOCIMAST/J/E,P.L 

pretio zftimatur. Si lapis hic vel natura 
li fuperficie, vel fractus, admodum angu-- 
dofus, & fícindens eft, dicitur à metallici: 
Quarzum.  Quzxdam hujus fpecies igne: 
anemio fat facile liquefcunt: ali autem, 


mjximum ignem vix mutatz fuftinent, a-. 


deoque haud viderentur huc pertinere; nifi. 
addito pauxillo falis, aliove menftruo jimo. 
ipfo carbonum alkali, liquefcerent nudo 
igni expofitz, Quando Silices minimi, 
granulati, coacervati modo funt , non ve» 
ro cohaerent, vocantur Zfrega, vel Sabuium. 
Si vero aggregati coharent, diftin&ti ta 
men funt, Lapis dicitur arezarius, vel $a 
xum fabulofum , quod naturg ejufdem eft, 
ac Silex, variifque coloribus, fubtilitate, 
ac habitu in igne donatum. 


'$. 30. Calrarei alteram. conftituunt. Za-.- 


fidum claffem ; qui exuíli fummo igs 
ne ita faltem immutantur, ut vel fta- 
tim in igne mollefcant ,' vel addita aqua 
tandem dehifcant in calces. . Hujus genc- 
ris funt, | | 

1m, Spatbum, quod cft lapis mollis; le- 
niori igne, cum levi crepitatione, tam frae 


gilis reddendus, ut intra digitos in farinam, 


conteri poffit ; gravitatis diverfe , prout. 
magis vel minus compactus eft ; ut pluri- 
mum rhomboidalibus, ízxpe priímaticis 
parallelis, oblongis, partibus ABBIegatuss 

| s | ^ 
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liverfaé pelluciditatis ;. plerumque aquei y. 
vel laCtei coloris. ibo Nos 
.24^. Marmora coloribus diverfiffimis j 
olurimis fpe permixtis, varia. Marmor 
urem lapis eff durus; plerumque opacusg 
jui, magno igne uítulatus ,. fi aeri ex- 
bonitur ,. yel aqua, humectatur, fummo: 
cum aftu dehifcere folet in renuem cal- 
cis pulverem. Sed & hic datur excep- 
jo; funt enim Marmora quzdam nitida, 
quz igne haud adeo vehementi in vitrum 
opacum, nequaquam in calcem, commu- 
lantur. | | | | 
- 3809. Stalattites , qui lapis eft leviors 
mollis; albi plerumque. vel grifei coloris 
X calcareus femper raro alterius natu- 
ze deprehenditur. 1 
|. $. 31. Quidam denique Zapides in igne 
ummo vulgari vel plane non mutantur , vel; 
1 mutantur, haud tamen funduntur, neque 
n calcem , mediante humidó, dilabuntur: 
inde appofitiflime vocantur 24pyr;. : 
. X. Creta inter hos primum ineretur lo» 
;um ; Urfpote, modo pura fit, fub ipfis 
peculis caufticis ne quidem mutabilis. Et 
eviss alba; mollis; poroías tranfmittens 
iquam; efterveícens cum omnibus acidis, 
in quibus & folvitur ; ad tactum non pin- 
puis, fed fcabra. | | 

2. Marze dein huc pertinent impurio- 


res 
4 
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yes, cretacez: quo referenda Terra tripo- 
litana ; Cretae fimilis, fed levior,ad tactum 
mitior; flava; alba; rubra ; grifeas indu-- 
reícens in fummo igne eofque , ut chalybe 
percuffa fcintillas fundat. i 

3. 4dsbeflus , lapis fibris , rigidis , fila- 
mentofis, fefe decuflantibus , contextus: 
pondere quam maxime diverfus ; igne fum.-- 
mo vix mutabilis, nifi quod colorem ut: 
plurimum in album mutet, ac durior fiat ,, 
ac antea; Species ejus ifta, leviffima, qua 
dicitur Sauber montanum ,.colliquefcit im 
vitrum nigrum (a). | 

(4. 4mniantbus , qui parum à priori dif-- 
fert, nifi quod fibrz ejus-utcunque flexi-- 
les fint & parallela ;. ut ideo fila, panni-- 
culi, & chartz de quadam ejus fpecie 3i 
curiofis conficiantur. Suftinet is ignem 
mediocrem abfque mutatione : quando ve- 
ro fummo ignis gradui exponitur, deper-- 
dit vel pro parte, vel in totum , fuam fle- 
-xilitatem: id, quod prafertim in Amian-- 
thi illa fpecie , qua , intra digitos friabilis,, 
falfo dicitur lumen plumofum , obtinet s; 
- quippe qua adeo indurefcit igne , ut adi 
chaiybem fcintillas fundat. (b) 


y. OK 


"i à ) A. Henckel. de lapidum origine; pag. 58. 
"W(b) ldem'ibidj pages; ^ ^^ wu 
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4 $- Ollaris (a), lebetum lapiss qui ad ta- 
&um perfecte fapones refert ;. plerumque 
femi disphanus; mollis; fatis ponderofus 
acie cultti facillime figurandus ; mutans. 
in igne colorem fuum in album, & adeo 
indurefcens, ut filicem ad amuffim xtnu- 
letur, percuffufque prompte fundat fcin-- 
tillas, Agit autem rimas igni vehemen- 
tiffimo expofitus. Huc quadam Ginolie 
Ípecies pertinent. | | 
6. Zalcum. Eft lapis ex fquammulis.coa- 
Cérvatus ; ad tactum faponaceus ; utcuns 
que tenax ; magnum fuftinens ignem, nee 
hifi fragilior in eo evadens. lj: | 
. 7* Mica. Prioris eft fpecies; fplendens; 
magis nitida ; nigra ; aurea; argentea 5 nec 
igne nec aqua domabilis. tab 
. Plarimz Lapidum horum fpecies; anté 
üftionem faponacez, vi ignis afperiufculoe 
fiunt. : | ! 
.. $. 32. Dantur adhuc plura Lepidum ge- 
nera, infinitzzque horum fpecies, figura; 
colore , duritie, pelluciditate, gravitate, 
diverfz , quibus tamen enumerandis fuper- 
deo: jubet enim inftituti mei ratio, co- 
tantum heic defcribere, qui magisfunt vuls 
gares, & in quibus rcliqua mineralia ple-- 
rumque folent effe recondita. Adde, quod . 
plü- 


j à) Catal, Linasi Syítema naturae, 'T'ab. r, 
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plurimz fpecies cx mixtura variorum 07 
tiantur; quarum binc ratio hoc loco non 
habenda , ubi de fimplicibus tantum dit- 
ferimus. Caeteroquin qualefcunque demum 
reperiantur infuper Lapides, ad unam 
ha&enus expofitarum claffium referri pot- 
funt; quanquam alios praeterea characteres 
poffideant fpecialiores. 
$. 33. Interim haud quaquam credide- 
rim, €a, quc hactenus tradidi, fufficere. 
ad exactam Lapidum omnium , quos natu-- 
ra fuppeditat , cognitionem: neque enim. 
ut volui, fed ut potui, rem executus fum ,, 
meliora fi quis dederit , avide amplexus: 
rus. Sunt certé Lapides infinitis adeo mo-: 
dis ac proportionibus inter fe mixti; ut: 
.ne armatus quidem oculus iis accurate dif-- 
cérnendis plené fuffhiciat. Figure corum ,, 
Colores, alizque ejufmodi externa; dotes: 
vix conítantes funt 5 ab infinitis caufis, 
non femper ad ipfius lapidis materiam per- 
tinentibus , pendent : ut ideo facile falli 
queat, ex talibus qui judicium atque dig- 
notionem promit. Firmioretalo ftare vide- 
tur illa methodns, qua per varios ighis: 
gradus explorationem facit in vafis primo 
claufis, puriffimis, igni refiftentibus, deim 
, & injapertis ad focum anemium vel fabri-- 
lem. 2s 
$. 34. An plura dentur Mineralium me 
e^ pu 
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plicium genera vel fpecies, prater jam di- 
Ca, quis negabit? Nullum enim dubium 
eft, quin Salia, forte & Metalla, ac Semi- 
metalla,exiftánt in rerum natura ab enarratis 
diverfa , quin forfan & Mineralia ad nullam 
harum claffium referenda: quod ante pau- 
ca fecula modo inventum Nitrum, vetert- 
bus, quanturà fcimus, incognitum, affes 
. rere cogit. » 

.' Coroil. Cum Dócimafia doceat indolem 
& differentiam Mineralium fimplicium ; 
nec non compofitorum mixtionem ; patet 
"ejus ufus in condenda Hiftoria Naturali. 
Sed neque minus utilis eft & neceffaria in 
Metallutgia. Cum enim folo adfpectu de - 
indole Mineralium €ertüm judicium nes 
mo ferre poffit; opus eft, ut experimenta 
in fubfidium vocentur Docimáftica, Mi- 
nera Plumbi flavo. viridis, cryflallis fpa- 
thum nitriforme zimülantibus, fit pro e« 
Xemplo, quai, quantum fcio, in uno tane 
tummodo loco reperitur. Pone áliquem 
omnes minetarum Plumbi fpecies, hac fa- 
la rariffima excepta, vidiffey folo is fane 
adípe&u , figura, colore, pondere, nuá- 
quam eruet, eam Plumbo effe ditiffimam: 
quod & de plurimis aliis verum effe; 
quilibet harum rerum peritus facile con- 
ceteri, Mineras Stanni a metallicolis 
pro mineris Ferri habitas fuiffe, inag- 

EP ne 
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nocum detrimento, narrat Erckerus; (a) 

$. 55. Duplex Operationum:Docimatli- - 
carum eft finis, videlicet, ut fciatur, (a.) 
quale & quantum de quolibet minerali in 
ífubjecto compofito fit aggregatum, (b.) - 
Quale & quantum cum lucro inde poffit 
Íeparari. TM 

Scholion. Falluwtar fepe metallicole a Docimas 
fHs5 quando bi explorationem tali modo C9 per ta- 
lia additameuta iu[Htuuut , quibus, 12 majori ope- 
re, ob majores famius C9. labores, uti nom licet. $2 
euun eum in fuem im[Htuitur operatio y requiritur 
jalis metbodus, quam wel majori opere. imitari y 
vel cui aliam wiam «eque proficgam liceat fubfls- 
246. 07 | "o 
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 4«$. 36. Antequam tractemus de Inftru- 
mentis & Vafis, ipfofque Proceffus aggre- - 
diamur; decet eorum corporum indolem 
exponere , quz Vafis iftis contineri, In- 
Ítrumentis dirigi & applicari, nec non in 
Artis Objectum agere debent. 
" $. 37: 
^(a) Vid. Laz, Erckers Probir Buch. pag. 1x20. bi 
wom, Zinni — Ot NS Ec 
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CTUODEXSRETOIPUCA 
. $..37. Illa corpora , quz certis condi- 
tionibus aliis applicata, ea fic folvunt, ut 
inter foluti partes divifa hzereant , nec rur- 
fus fponte inde fecedant , vocantur Meg- 
 firua. Dividuntur hzc prafertim in ficca 
& bumida: hzc iterum variis modis fub- 
dividuntur: qua de re ubique.in Chemico- 
rum ícriptis mentio fit, rec heic loci a- 
pemus ; utpote fpecialiorem duntaxat Che- 
miz partem , nunc pertractantes: folum- 
modo enim opus erit huc pertinentia , qua 
tenus fcopus nofter requirit , fpecialiffime 
exponere, eorumque praparationes do- 
ECIE. ^ ^ Hs cg 


Dr METALLIS, EORUMQUE 
.PRODUCTIS vr MENSTRUIS. - 
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$: 38. Ejüs characteres vidé cap. r. $. 9. 
Quando Pjwmbum n vafe terreo exponitür 
igni riediocri, nafcitur mox cüticula fco- 
riarum verficolor, tenax; aucto ad lücu- 
lentiorem vaforum candefcentiam igne hzec 
-uticula tenuiter liquefcit , rejicitur ad 
marginem , format ícorias, quae vocantür 
Litbargyrium. Videtur tunc ebullire & 
fumare Plumbum, perpetuoque guttu- 
]e, Ícorias prioris generis referentes ori- 

! ] uns 
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untur, quz olei inftar (upernatant Plumbo 5. 
perpetuoque rejiciuntur ad priores. Si ig» 
nis fic continuatur, totum denique Plum- 
bum convertitur in Lithargyrium. 
$. 39. Si Plumbo fic fumanti immittitur 
Cuprum 5 videtur motus ebullitionis ad- 
modum incitari, & Cuprum quafi vi dií- 
rumpi, difparere , & in unam, ad afpe* 
é&tum homogeneam, maffam cum Piumbo 
abire, fragilem, cujus fractz fuperficies, 
fi ubduplum circiter Cupri additum fuit, 
feré chalybem induratum colore & figura 
reprafenpate 506 3 
$. 40. Aurum & Argentum eodem mo- 
do à P/umbo folvuntur, fragilia fiunt, & 
Aurum praeprimis ab ejus minima copia. 
pallefcit. r 
$. 41. Stannum folvitur in P/zzbo, ig- 
ne non multo majore, quam quo ambo. 
fluunt: fimulac vero ignis ita augetur, ut; 
 «andeícant vafa; Stannum mox affurgit: 
fupra Plumbum, in forma grumulorum,, 
pulverulentorum , candefcentinm ; ut im» 
perito videatur carbunculos illapfos effe :: 
fiquidem de igne exemti aliquamdiu, pru-: 
narum inftar, ardent. PFrigefactum Stan-: 
num, fic calcinatum, colorealbo, flavo,, 
& rubro variegatis apparet. 
($. 42. Plumbum , quamdiu formam, 
fuam  metallicam babct, nom attingit: 
(-— | Fete. 
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Ferrum , quomodocunque igne urgea- 
bue. TE | 
/$. 43. Semimetalla ad ignem facile col- 
liquefcunt cum P/umbo, hujufque mallea- 
bilitatem tollunt, fi majore copia ipfi uni- 
ta fuerint. f 
(.$.44. S&pe opus eft hoc Metallo gra- 
nulato, ut cum aliis mifceri, & pondus 
ejus exactum facilius determinari poffit. 
-Fit vero hec comminutio optime via 
- ficca, fequenti modo, & vocatur Graanula- 
zi. Immitte Piumbum in cochleare fer- 
reum, funde leni igne, ftatim ac perfecte 
liqueícit infunde uno rivo in pyxidemlig- 
neam , operculo ligneo munitam, vel a- 
liud quodcunque. vas, in quo liquidum 
quoddam validiffimé conquaffari queat , 
neque tamen , ut exfiliat, metus fit: fint 
vero parietes vafis creta vel cera largiter 
perfricati tunc ocyffime, conquaffetur ea 
lege, ut agitatum intus Plumbum fortiter 
Ad latera vafis allidat ,, continuato motu 
hoc tam diu, donec folidum perfiftat: in- 
venies maximam Plumbi partem in tenuif- 
fima, porofa , granula divifam 5 abluatur 
dein adhareícens forte creta; trajiciantur 
-granula per cribrum , ut fiant zqualia, 
Exficcentur, & vale puro contra pulveris . 
illapfum tecto ferventur in ufus poftmo- 
dum exponendos. | E m 
| B 4 Scho- 
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Scholion. I. Rario iffius Proceffus bec eft. Dan 
tur inter inetalla quedam , uti Plumbum, daunum , 
Aurichaleum , que fufioni proxima [uut fragiliffima 
inftar fabuli uadefacti. Creta, qua vas intus ob- 
ducum , reddit [uperficiem valdà refifleuten , Co 
defendit coutra ambufHonem. | Si zanc Plumbum 
ufum , modo ante de[cripto, ad vafis latera concuti- 
Tur, €0 momento , quo abire incipit i folidum , 
mnafa fragiliffima divellitur i2 tenuem fcobem , vix 
nift bac eacbeirefi obtinendam, —— ow. 

Scholion. II. Cazzele fazto, 1mo, Ne Plumbuns 
nimio igne fuudatur z nafcitur entm cuticula ,qua lhi- 
cet feparata mox alia atque. alia producitur , que 
congualJauda iutermixta Plumbo operationem opti" 
. Mà [uccedeve. impedit quia nint. tenax efl. 2do. 

Uz [at beue fluat; ue mox tmmilla malja frige[caz , 
antequam divelli poffit. | oe 

Corollar. Patet ergo , talem granulatio- 
nem non fieri poffe cum iftis metallis, qua 
€o tenaciora redduntur , quo liquefactio-. 
ni funt propiora; uti Aurum ; Argen- 
tum &c. ^ | j 

$. 4y. Plumbum , & omnia ex eo pro- 
ducta, magno igne tota abeunt in Fütrum. 
($. 5. & 38.) | ae : 

$. 46. Hoc Ptrum, five Litbarg yrium , 
mixtum terendo & fufüm cum Lapidi-. 
bus Vitrefcentibus , ( $. 29.) hos longe 
minore igne in vitrum commutari facit, - 
quam per fe fieri potuiffet.. Si Lithargy- 
Tii copia fatis magna additur , Lapides hi 
in Vitrum fluunt adeo attenuatum , quod 

m. per 
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per vafa fe füubducit, ipíaque vafa, nifi 
tranfitum liberiorem concedant , lique- 
facit. | | | ; 

| $. 47. Lapides Calcarei omnes ($. 30.) ,. 
fi eodem modo $. przced. cum Libarg y- 
rio tractantur , idem patiuntur. l. c. fed 
requirunt longé majorem Lithargvrii co- 
piam, ut xque tenuiter fluant, 

- $. 48. Lapides in igne perfiftentes Apy- 
ri ($. 31.) difficilius immutantur, & nifi 
accedat commixtio mechanica,. & medio- 
cris ignis gradus diutius continuetur, per 
vaía continentia fefe citius fübducit L;- 
dbarg yrium , quam ut perfecte folvat hos - 
Lapides. à B | 
^. $.49. Inter metalla Cupri & Ferri li- 
quefactionem ad ignem ZLzbarg yrium qui- 
dem promovet; eo ipfo autem eorum por- 
tionem infignem confumit, in vitrum fe 
cum convertit, dictis ($. 46.) obnoxium. 
Antequam vero hzc merálla funt deftru&ta, 
Vitrum Saturni fefe non que mifcet cum 
lis, ac cum lapidibus ante di&tis; fed cir- 
cum, & füpra, natat. ! 
|. $. po. Stannum ejüfque calx ($.10.41.) 
cum JZitbargyrio perquam difficile fubigi- 
tur in vitrum, fed femper fefe ex co (ub- 
ducens fupernatat: fi vero tandem fubigi- 
tur ; manet quidam lentor, non,nifi mag- 
na Litharhyrii copia addita, diluendus. 

| DIS. Fa- 
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Facilitatur quodammodo vitrefa&io calcis: 
hujus per Cuprum : hoc enim addito, con-- 
fufo ,. commodius domatur. 
$. $51. Auri & Argenti liquefa&tio à Zitro 
Saturni promovetur quidem (uti $. 49.) 5; 
fed jacturam inde non patiuntur. Quodfii 
tamen fzpiffime Aurum & Argentum cum 
Lithargyrio liquefcunt, tandem pondus; 
eorum aliquantulum imminutum reperi-: 
tur: quamvis interim ifthac fui parte nom 
deftruantur; utpote quz fimplici fepara- 
tione rurfus inde educta ejufdem, ac an-. 
tc, nature effe deprehenditur : uti pro-- 
ceffus Partis fequentis docebunt. | 
$. yz. Semimetallorum liquefactio a. ;-- 
tbarg yrio promovetur ; tumque idem, ac: 
metala imperfediora, patiuntur : .quodi 
per Ferrum additum facilitatur. : 
. $53. Patet ergo ufus hujus Zitbarg yrii) 
jn excoquendis mineris refractariis Auri; 
Argenti & Cupri infignis. Solvit enim 
qualefcunque lapides & terras citius , quanm 
metalla in vitrum defítruat ; modo omnia 
«quabiliter &  minutim permixta fint. 
Tumque metallum gravius per tenuiter 
fluens vitrum defcendit ,. & in regulum 
colligitur, fupernatantibus terreftribus le-- 
vioribus fcoriis. Semper autem metalli fi-- 
mul aliquid perit; vel fi eft Aurum & Ar- 
gentum ,Ícoriis pro parte exigua detinetur. 
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—$. f4. Quum vero Litbarg yrium «deo fa- 
ile per vaía fefe fubducat quecunque, & 
lum liquefcit, in fpumam attollatur, fic- 
jue facile tranfcendat vafa ; nunquam eo. 
olo utuntur Docimaftz, fed lentorem et 
nducunt, & id ligant per filicum , are- 
222, luti, &c. certam proportionem áddi- 
am: fumunt enim pulveris filicum calci- 
Jatorum. vel arenz partem r. Lithargyrii 
Dartes 2. terendo mifcent exactiffime, fu- 
peraddunt Nitrum vel Sal Commune, ut 
to facilius fluat, claudunt vafa, quz efie 
debent denía & folida, tigillo, ope luti 
firmato, ne carbones Lithargyrium in 
Plumbum reducturi illabantur, fifa fic 
relinquunt ultra quadrantem horz vel 
diutius : in qua operatione femper in ci- 
nerarium furni anemii refpiciendum 5. ut 
recognofcatur, an crucibulum coérceat 
vitrum. nec ne: íxpiífimé enim accidit, 
ut aqug) inflar per crucibula tranfudet, 
inque cinerarium deítillet : quo vifo fta- 
tim vafa ex igne funt auferenda; nifi 
totum , quantum , perire velis. Fra&o 
crucibulo ut plurimum parvus regulus 
Plumbi invenitur, à pinguitudine falis vcl 
nitri impuri reductus ; in medio Vitrum 
hzret Saturni feparandum , & in ufus 
fervandum ; gleba falina fuperior abji- 
cienda, | i 


$$$ 
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$.f 5. Si Luto vel Argilla uteris, vel ca« 
pite mortuo Vitrioli edulcorato ; optimum 
quoque nafcitur ex Libargyrio vitrum - 
cavendum modo, ne nimia horum copic 
addatur: nimis enim faturatum Lithargy-. 
rium tum non confamit corpora. a metallis: 
feparanda. Fit quoque iners vitrum ,, 
fi Lithargyrium pro parte fefe per vafa: 
fübducatg cujus jaCturz: caufa eft, fi cru- 
cibulf non funt fat folida, vel mixtio Me-- 
chanica neglecta fuerit. ! 5s 

$. 56. Czterum de P/urbo notandum ;; 
quod ejus vapor Aurum optimum adlam-- 
bens huic fragilitatem conciliét. | 


JDe Stanno. 


' $. $7. Ejus deferiptionem vide (8. r6.) 
Stannum íolvit Argentum ; Aurum, Cus: 
prum facile; reddit vero hxcce metalla ,, 
fi equali vel minori copia cum 6o colli-: 
quefcunt , fragilia admodum; przprimis: 
Argentum , quod a. minima Stanni copia. 
admifla , inftar vitri, redditur fragile: fi. 
vero Jonge "majori copia ingreditur mzíffas: 
metallicas, manent ha utcunque flexiles : 
€. g. Stanni partes X. Cupri pars r, füfio- 
ne mixta exhibent maffam rigidiorem pu- 
ro Stanno , quz tamen adhuc tractabilis 
manet :;, quo artificio utenfilia ex Stanno 
Hu fiunt 
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à * 
iunt longe durabiliora; | Cupro fi Stanni 
€ partes adduntur, & fimul Aurichalci, 
el Zinci pauxillum , nafcitur inde Campa- 
arum & "Tormentorum bellicorum Me« 
allum fragile, & maxime fonorum. 

$. 58. Plumbum omnium minime 4 
anuo fragile fit attamen paulo rigidius 
citta e. uos VAasihg 
.$. f9. Limatura martis vel hujus la 
neliz tenuiffima , fubito in crucibulo 
candefcentes reddit , à fuper affufo Stan- 
4j duplo, magno tamen igne, abeunt in 
'egulum fragilem, album, magneti promp- 
e obfequiofum. Subitiffimo igne hic opus 
'ÍL, ne magna Stanni copia comburaturs 
umque in finem, & ut ferrum eo citius 
iqueícat , convenit Tartari & Vitri alis 
juid fuperaddere. 

.$. 60. Vapores $:?assi Argento, Auro; 
3c Cupro funt admodum noxii: fragilia e- 
nim indé fiunt : imo fi minimum Stannt 
in foco, ubi dicta metalla funt tractanda; 
lifpergitur; du&tiliffimum metallum, mo- 
do in tali foco igniatur, adeo intractabile 
»vadit ,ut ne malleo quidem attingi queat , 
min viui inftar findatur : quare fi mini- 
mum Stanni in focum delapfum fuerit, to- 
tus cft, quam accuratiffime emundandus, 
ignifque inftruendus una vcl altera vicc 
EL 73 for4 
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fortifimus s ut diflletur , quicquid fort: 
rcmaníerit. 


De Cupio. 


$. 61. Cuprum folvit Aurum & Árgem 
tum; quod omnes moneta & utenfilia dc: 
cent; eaque reddit magis firma; cum z 
lias ob magnam flexilitatem vix ad ullum: 
negotium*in vita communi poflint adhii 
beri. ; 

$. 62. Cuprum cum Ferro. igni expofí! 
tum hujus liquefactionem promovet :; ip 
fum tamen hac mifcela & rigidius fit, & 
coloris pallidioris. Ut autem colliquatii: 
hzc felicius fiat, "Tartari Vitrique vulga: 
ris tantum, quantum ad fuperficiem mal! 
f2 contegendam iequiritur, fuper injicer! 
juvat. | 


De Auro. E9 "rgehito. 


$.63. durum Gc Jirgentum 'fe invicem 
folvunt: przterea ferro fefe optime mifce 
ri patiuntur. De cxteris vide prgce: 
dentia. | 
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De Ferro. 


- $. 64. Videantur antecedentia. Notan- 
dum modo, qued Ferrum purius effe de- 
beat, in ejufmodi commixtionibus: fic- 
nim multo ícatet fulphure, confufio mi- 
nus bene procedit ; fed Ferrum in fepa- 
ratum a reliquis Metallis regulum  colli- 
gitur. 


De Mercurio. 


—.$.65. Mercurius folvit Aurum, Argen- 
tum , Plumbum , Stannum , Zincum & 
Bifmuthum ; Cuprum vero paulo diffici- 
lius : vocatur hzc folutio , z£malgasmatio. 
Omnia autem ifthzc Amalgamata fiunt al- 
ba, & fi multum metalli in Mercurio fo- 
lutum fuerit, paftz inftar fpiffeícunt. Ue. 
vero hz íolutiones feliciter promteque 
procedant, requiritur 

| j"e, Ut comminuatur metallum : id, 
quod omni modo facere licet, modo non 
| accedat alcali: hoc enim Mercurii actio- - 
| nem vel retardat, vel prorfus impedir. 
230», Ut mixtio accedat mechanica te- 
| rendo. 

| 359 Calor, quantum Mercurius ferrc 
| poteft, quin diffipetur. 


qs. Ut 
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4o. Ut metiüllum nitidz: fit fuperficici j 


à pinguedine inprimis libera. 
$. 66. Solvitur vero metallorum dictos 
rum plus vel minus; prout conditiones jam 


dictzc: ad(íunt , puritafqué Mercurii major. 


vel minor eft. 


$. 67. Notandum vero, quod pars me« 
talli foluti tam perfe&e attenuetur à Mer-- 
curio ut falis inftar in aqua foluti fefe per 
poros filtri fübducat. Attamen perexigua. 


tantum quantitas fic folvitur ; certa non 
determinari poteft univerfaliter, utpote in 
fpecialiffimis experimentis per leniorem 
deftillationem faltem detegenda. Alia pars 
Metalli foluti currit quidem cum Mercu-* 
rio libero : fi vero pér alutam premitur 
Amalgama , retinetur imperfecte folutum 


inctallum , una cum adhzrente zquali cir- 


- citer Mercurii copia. MS s, "LTEM 
$. 68. Ferrum & regulum Antimoni! vel 
plane non attingit , vel arcanis modo ufque 


dum artificiis eo difponendus eft Mercurius. 


^ . 
- 
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vr MENSTRUIS. 
De drfenico. 


$ 69. «dr fenicum , cujus defcriptio ($ 17.) 


data 5 
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bun, fi cum variis Terris, praefertim "a 
cariis & apyris, tritürando bene mitcetur; 
igni dein expofitum longe fixius depre- 
henditur, ac per [e elk. 

..$. 70. Si mixtura ($9. ) pauxillo Tats 
tari commifcetur, aqua dcin leviffimé hu 
me&atur, interpofiufque ubique lamel- 
lis ferreis in vafe íummum ignem fuftinen- 
té comprimitur, ac tandem vas, manenté 

parvo foraminulo aperto, bene claufum. 
p. 6. vel 8. horas exponitur mediocri pri- 
mum. gni, denique in.fummum aucto, 
ut ists d intus contenta fundatur; depre 
henditur regulus Ferri dealbatus , fragilis , 
non , nifi igne aperto, diu continuando, in 
priftinum darum reducendus. | 

.$&. 71. Si. eodem modo Cuprum cum 
adr/enico tra&atur3 dealbatur itidem, retis 
netque infignem mallcabilitatem: prapri« 
mis , fi una vel altera vice cum "Tartaro 
& Borace funditur; ut fuperfluum adhzee 
rens Arfenicum diffipetur. 

| $. 72. Stannum & frféricum ad ignem 
inixta cito dilabuntur in cineres, Arfenis 
ci parte fat pertinaciter Stanno era 
rente. x 
| (6. 73. Plüimbum cum ffeuiró mixtum. 
denfiffimi fumi ípecie cito ex parte abri» 
pitur, reiduo manente  fubrili yitro colo« 
iris crocei. | 
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| $.74. Argentum ab fr/euico , fimilitert 
($. 70.) applicato , penetratur , ac mal- 
leabilitatem amittit s igne vero majore: 
abripitur fumi fpecie. | là 
$. 7f. Aurum, ab Zfrfeuico penetratum ,, 
fit quam fragilifüimum, color ejus detur-- 
patur, magnum in Ignem fubito tunc im-- 
miffum pro parte fublimatur. NS 
Scholion. O4 bac 4r[znici proprietatem vOcAe- 
fur id Sulphur rapax; //guidems ejus acltoue , perr 
 dgnem tg Aérem fu[citata , plus metallorum , fub 
fpecie florum ac: fublimati ,/ 1m. cammos [epe ele-- 
Valur , quam dd ipfis. furnorum. catillis colligitur, 
AMateries. agteua- folida fic. fubtmata-vocatur. Cae- 
éimia fornacum. | | 
$. 76. 4irfenicum porro varia vi a diver 
fis Metallis trahitur, hacque viciffim trae 
hit. Inter omnia quidem metalla Ferrum: 
abforbet avidiffime ; dein Cuprum, Stan- 
num , Plumbum, denique Argentum. Hinc: 
omnia. metalla per Ferrum à labe Arfeni- 
cali liberari poffunt : non vero aque per 
ícorias Ferri; nifi fu(io fiat in igne aper-- 
to: tunc. enim fcorizx adhiberi utiliter pof-- 
funt; quia, licet ipfz per fe Arfíenicum 
non abíorbeant, reducta tamen in l'errum 
hujus inftar quoque agunt. | Atqui reducii 
eas fub memorata conditione, paulo poft: 
monílrabitur. : j 


[ 
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| «i ; T 
De dutimonio. 


. $. 77. Mfntimonii ($. 16.) regulus , mage 
ho igne fufus, totus deprehenditur volati- 
lis; ad ignem inftar Plumbi fere ebullit j, 
inque vitrum non fixifhmum refolvitur 
dum interim reliqua parte fumi fpecie a- 
*olat. .— : s * | 

|. $. 58. Is ipfe omnia corpora, hactenus 
cognita, reddit volatilia, Auro certis mo- - 
do conditionibus excepto. bie 

- $.79. Ruditer pulverifatus mediocri ig». 
ne fuíorio dilabitur in calcem, qua mags: 
ho igne fufa, tota, convertitur in vitrum 
intenfe rubicundum , femi-diaphanum , du- 
rum fatis. Loc Fitrum fortiorem in core 
pora effe&um edit, quam ipfum Lithare 
gyrium ($. 46. ad $2.) : Lapides ebim om- 
nis generis attenuat , diffoivit ; atque ig« 
ne aperto validiffimo in auras fecum rapit. 
*.$. 80. Quin Zitrum hoc metalla omnia 
&que immutat, in fcoriam convertit, vo- 
latilia red dit,.folo Auro excepto; utpote 
quod ab omnibus heterogeneis per illud. 
liberatur, praeterquam ab Argento & Stan- 
no: horum enim difficilius obtinetur hac 
via feparatio. Hinc lupum & devoratoreni 
non modo mgtallorum ; fed corporum fere 
omnium; id merito vocaveris; . 4 
; C z | $. 9I 
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$. 81. AGtio tamen i(thzec ( $. 80.) regu- 
ling 4futimonii partis admodum augetur ; fi 
ignis validus vafis claufis prius adhibeatur, 
vel pingue qualecunque fuper injiciatur: 
per hac enim remedia impeditur, quo mi- 
nus Antimonii regulus cito avolet : actio e- 
jus hinc diutius in corpora deftruenda du-. 
rat ; ut denique igne aperto validiffimo om- 
nia diffipari poffint. : 

$. 82. Cxterum ratione unionis varia 
cüm diverfis Metallis idem valet de Z;-- 
mni vegulo, quod de Aríenico ($. 76.) 
dictum eft :: cum Ferro enim avidiffimé fe- 
fe unit, proximé cum Cupro, &c. 

Coroll. Patet hinc convenientia Aegalr 
ZAntimouii cam Arfenico: videtur eaim to-: 
tum in ceo confiftere difcrimen, quod Ar-. 
íenicum in Antimonio per vitrefcentem; 
terram fit fixatum?;. Unde fit, quod, fi: 
metallis eft admixtum Antimonium, fola; 
uítulatione vix inde diffipari queat ; imo: 
vero liberiori igni cum iis expofitum, dum; 
avolat, ipfas metallicas partes fimul de-- 
. ftruat atque volatiles reddat. | 


De. Bifmutbo, 


$.83. Bifmutbum (S. 1.) metalla difficilius: 
fluenua longe minore ignis gradu facit lie 
qucícere , quam fi fola funt liqucfacienda ;; 
"s come: 


L| 
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'commiícet fefe facilé cum omnibus , & 
pro ratione quantitatis addita. plus minus 
€a dealbat , fragilia reddit, formamque 
iis femimetallicam conciliat. — . i 
.. $. 84. Cum autem JBifmutbum adeo fit 
deítructiles convenit, ut ejus commixtio 
cum metallis difficulter fluentibus fiat in. 
vafis claufis, igne ocyffime au&o, nec non 
fuper additis ($. $9.) - : ios 

. $ $y. Perquam notatu dignum eft, 
quod BA;/mutbum cum Plumbo, Stanno, vel 
Argento, fufum ,hzec ita difponat ; ut dein 
cum Mercurio amalgamata , longe magis 
attenuentur , ac pro longe majore parte 
"per alutam una cum Mercurio tranfeant , 
quam fi Bifmuthum abfuiffet. ($. 67.) 


De--Zinto. 


70$. 86. Zincum ($.14.) cum Plumbo & 
Stanno facile fefe mifcet , redditque ea, 
pro additi quantitate , minus malleabi- 
lia. 344 
.$. 87. Qui zizcum cum metallis diffi- - 
culter fluentibus colliquare cupit , dicta 
($. 59.) artificia adhibeat oportet. : 
..$. $8. Si id cum cupri quadruplo mif- 
cetur, per fufionem ; fit metallum fragi- - 
le, coloris pulcherrimé aurei, dictum, Me- 
datum. principis Ruperti flavum, 

| G3 $. 89. 


» 
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-$. 89. Osteroquin notandum , quod 
Zintum [fit valde rapax: qui quidem 
ejus indoles per Ferrum additum notr: 
tam facile, ficuti in prioribus, corrigiture. 
Sublimat enim omnia admixta metalla va- 
lidiore ignis & aeris aCtione accedente: ut. 
diffipata fürnis aut caminis adhzrefcatt: 
vel 1n forma florum, qui tum JVibil album: 
vel grifeum , ( pompboly« ) dicuntur ; . vel: 
co&ánt in formam fublimati , cui nomeni 
elt Cadmie formatum , germanice. ( Offene: 
bructb) coloris, ponderis, confiftentiz ,, 
figurz, diverfiffimorum. | 


Scholion, Ejafmodi autem Flores €$ Sublima-: 
4a quoque oriuutur ab antecedentibus. Semi-metal-- 
lis ; quamquam muon adfit Ziucum ; unde diver[a: 
quidem indolis fuut, at femper tamen , ubi pro 
ducuuiur , aliquid arfemicalis , vel. fesmimetalhtet y, 
fube[[e- iadicant. — Fixitate binc etiam valde diffe-- 
rut: qüedam enim eorum im :pfus furmorum pa-| 
rietibus perfifluut , magumm ignem fuflinentias ac. 
lia i2 altiffimis caminis deprebeudumtur, wimoreua) 
ignis gradum ferentia. 


Dr SULPHUREIS PURIS, sev O« 
LEOSIS, vr MENSTRUIS. 


$. 9o. Metalla imperfe&ta, Ferrum , Cue 
prum, Plumbum & Stannum, calcinatio-: 
ne diuturna & valida , formam fuam im» 
í mus: 
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mutant, malleabilitatem in totum, fluxi- 


litatemque pro parte, hinc indolem me- 
talicam ($. f.) perdunt. Semimetalla , 
excepto Aríenico , fimili calcinatione , 
in calces dehifcunt, qux fummo igne in 
fcoriam ($. 8. Scbol.) abeunt, vel volati- 
les fiunt. | per 
.$.91. Hifce calcibus , ($. 90.) fi fu- 
peradditur. fulphureum. ($. 24.), aci- | 
do chalcanthi ($. 22.) carens, corpus 
tam fixum, ut magno tantum igne 
diffipari queat ; fit mutatio Ícoriz fragi- 
lis, vel calcis, in ftatum priorem vel 
Metallicum 4 ( $. f.) vel Semimetalli- 
cum , ( $. 13.) diciturque talis operatio 
Redutlio. hts d is 

$. 92. Hoc Metallum vel Semimetal- 
lum, reductum, calcinatione repetita ite- 
rum in talem fcoriam , vel calcem , de-- 
flrui, ($. 90.) & fimili ($. 91.) modo 
reduci poteft. | C 

.$. 93. Patet hinc Ofevfgm purum prin- 
cipiut! ad compofitionem Metallorum & 
Semimetallorum ingredi: id quod vel ma- 
gis etiam confirmatur per NNitrnm addi- 
tum. Quodíi enim Nitrum, cum omni 
fulphureo detonans; candeícentibus ad 
ignem metallis fuperingeritur; hzc, ma- 
nifeftiffima fub detonatione , quam citiffime 
ih calces ícoriaíque immutantur; cum abí- 
eos | C 4 que 
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que Nitro, eodem ignis gradu, ac temz: 


pore, nunquam adeo fubitam mutationem 


experiantur. E 
-$ 94. Docet autem Cheémica Analyfis, 
in omni Vegetabilium. ae Animalium par- 
te Óulpbureum ieu Oleofuza. ejufmodi prize 
&pium ($. 24.) contineri ; quum vali- 


da id defüillatione. copiofum prolici inde 


poflit... | Dott ! 
. $. 95. Notandum tamen, quod calces & 


fcoriz ($. 90. 9t. o2. 93.) nunquam eoní* 


que per Saipburea , vel Oleofa, reduci 
queant ($. 91.) ; ut priftinam quantitatem 
reddant: quin femper aliquid perit: quod 
quidem difpendium varium eft pro diverti- 
tate Metalli velS$emimetalli adhibiti, pro 
diuturnitate & violentia ignis , quo facta 


cít Caleinatio, pro citatiore vcl lentiore. 

Calcium Redu&ione$ & pro ipfius Oleofi, 
LJ * ? LJ p P . 3 

quo cum R.eductio inftituitur, majore. vel ! 

d : 


minorc puritate ac fixitate. ! 


Corol]. y9um, Ex hifce Metallorum Ferri, 
Cupri &c. ex lapidibus fuis excoquendo- . 
rum ratio patet: fi enim cum carbonibus - 
dtratifieantur, & igne dein validiffimo, per 
folles excitato, torquentur ; liqueícens co-: 
rum Íícoria, inter pfunas decurrens, per. 
ignem attenuatiffima , impraegnatur exha-' 
lationibus prunarum oleofis, & fic redu- 


eitur in formam metallicam. 


! 


| 
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- "Coroll. 245m, - Cum . calces. Metal!crum 
longe difficilius ad. ignem fluant , quam 
ipfa metalla, ex quibus deftructis fuere 
natz; patet, cur longe majore igne opus 
fit ad Metallum vel Semimerallum e calce 
fua reducendum, quam ad idem reductum 
Miuelauiendum c ood 6t : 

-. Geroll. 35**. Hinc & Oleofa, addita Me« 
tallis colliquandis, hzc citius ad fluorem 
deducunt, quam quidem ficri potuiffet eo- 
dem ignis grady, fine immediato Oleofo- 
rum contactu. : ge 

-Coroll. 4". Quin conftat etiam , cur 

Meralla vel Semimetalla, per nudum ig- 
nem deftructibilia, longe minus deftruan- 
tur, fi fub pulvere Carbonum, aliove cor- 
pore Phlogiftico addito, liqneícant quam. 
fi fola ac nuda vim ignis patiantur. — 


- Ds SALIBUS vr MENSTRUIS. 
* iae y - 
 4De. Zdikah fixo u$. Menfiruo. 


|. $. 96. Notas charaéterifticas hujus falis 
vid. Boerh; Eletmo. Chem: T. 1.5.7264. 
—$. 97. $al 4ikali omnis generis Terras — 
Lapidefque , inprimis vitrefcentes, in igne. 
magno 4olvit: quod eo citius procedit, 
|quo exactior antea miítio facia eft. . Fic 
|tunc vitrum pro falisJapidumque diverfi- 
C $ tate, 


"a 


D 
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tate, pelluciditate , duritie j gravitate , 
colore , ad ignem fluxilitate , diverfiffi- 
mum. | | 

$. 98. Áurum & Argentum ope hujus 
Salis facilius liqueícunt , & nihil eis detra- 
hitur, fi Sal tantummodo fuper ingeritur; 
modo Metalla, & Sal pura fuerint. Si 
vero horum Metallorum calx ,  limatura 
&c. mixtz cum majori Salis Alcalini co- 
pia ad ignem liquefcunt ; non omne me- 
tallum fundum petit, Ííed dnecus ejus 
portio in Sale fupernatante detinetur : fi 


autem terreftria & lapides fimul adfunt,. 


lentor Sali per ha:c indu&us, nullo igne 
perfecte attenuandus , facit, ut quantitas 
metalli, quod in iis remanet , fit infig- 
nis. 

$. 09. Ferrum , Cuprum ,' Stannum, 


& Semimetalla, cum hoc $2/e olei expers ; 


te, acerrimoque reddito, fufa lentius con- 
fümuntur. Praeterea Ze Ferr, Cu- 
pri; & Reguli Antimonii liquefactionem 


ad ignem admodum adjuvat: noh vero | 
Stanni , Plumbi, Bifmuthi , & Zincig 


quippe, quz ipfo Sale facilius fluunt. 
- $& roo. Mercurius Ica; proríus reí- 


puit, nullaque methodo cognita cum co . 


combinari poteft. Eliinc id in preparae. 
tione. Metallorum ad ^ amalgamationem 
prorfus fugiendum ($. 65.) id 
s | $. IOI. 


JTHEORETICA 4$ 
&. ror. Quidnam Zflrali fixum cum o- 
leofo puro, aut fülphure minerali, com- 
binatum przítet, poftmodum , ubi de 
compofitis Menftruis, Fluxibus , Czmen- 
tis, &c. agemus, indicabitur: hactenus 
enim fimpliciora faltem exhibemus. 

-$. 102. Praecipue autem 4/£ali fixum, 
tànquam menftruum ficcum , infervit ad 
calces metallorum , per acida fa&as , re- 
ducendas, Acida enim, metallis adhzrene 
tia, per ignem nimis intenfüm impetuofe. 
propulfa, infignem horum copiam fecum. 
Sbripiunt: at fi per fuper additum Alkali — 
fixum tranfire prius coguntur , quidquid 
Metallici fecum ferunt, abíorbetur ate 
que figitur. Ut hinc hac via calces metal- 
lorum , per Acida, praíertim falis mari- 
ni, totze volatiles redditz, fine jactura re 
duci poffint : quod haud commode per alia 
menftrua addita efficere licet. - 

- $. 103. Zflcali volatilis heic mentionem 
facere vix opus eft; quia rariffimus ,. fi 
ullus, in Docimafiis ejus ufus occurrit. 


De 4idis ut. Menfiruis. 


'$. 1604. Zfrida vel via humida, vel via 
ficca, trahuntur in ufus Docimafticos, di- 
verfaque diverfis viis przeftant effecta. Oc» 
currunt ipter hzc Acida 199, 7egetabilias 

NM ex quie 
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ex quibus folummodo Acetum Vini adhi- 
betur. 249. Paffla, inter quz nmativumi 
Calcanthi vel Vitrioli ($. 22.) primum lo-: 
cum tenet; dein arte chemica produ&i. 
fpiritus Nitri & Salis Marini. 
De eto vini. - 


$ 105. Zfcetum vini affuífum omnis genes. 
ris Terris & Lapidibus Calcareis, crudis, 
vel exuítis , cos cum magna effervefcen- 
tia in liquidum ad afpectum homogeneum 
diffolvit. Apyros, cretaceos, prorfus iti-. 
dem confumit. [nter Lapides autem V itref- 
centes i1 , qui Silices vocantur , .reliqui-- 
que ad hanc fpeciem pertinentes, Sabu- 
lum. &c. zfceto. Fini prorfus refiftunt: ca- 
teri vero faltem quoad partes fuas vitref- 
centes huic Acido non,obediunt. | 
..$. 106. Inter Metalla, & Semimetalla , 
Cuprum, Plumbum, Zincum, promtiffi- 
me cum /4;e/o liqueífcunts | Ferrum ab eo 
corroditur. ' In. Argentum , Aurum & 
Mercurium Aceto nulla vis eft. Caetera 
.petius lentiffmé per Acctum extrahi; - 
"quam diffolvi dixeris. n | 
$. 107. Solutiones autem ifte ($. tog. 
196.) in calore promtius, quam in frigore | 
procedunt: id quod de reliquis omnibus; 
qui fequuntur, Menfítruis Acidis itidem 
dictum efto. 


a 


De 


1 
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2$ -— PEN 
«$. 108." Acidum. V'itrioli ($. 22.) quoad. 
Lapides , "Terrafque idem przítat , quod. 
Acetum Vini ($. 105.) | 
$. 109. Inter Metalla & Semimetalla. 
Zincum, Ferrum & Cuprum promptiffi-. 
mé diffolvit; & quidem Ferrum cum ex- 
halatione foeudiffimi vaporis, à quo ig- 
nis arcendus, fi folutio fit in vafe anguíti 
olii : accenditur enim , & violentiffimc 
disjicit vafa. .— ! D. 
-.$. 110, Argentum , Mercurius, Plum-. 
bum, & Stannum ab fede bec concen-. 
pratiffimo , in ebullitionis calore , potius. 
faltem corroduntur , quam | folvuntur :. 
quamvis tamen aliquid horumce metailo- 
rum fimul ita folvatur; ut tranfeat per fil- 
trum, & aqua dilui fe patiatur. 
$. r1 I. Aurum ab J4idi hujus actione 
penitus immune eft. 2 ^ 


De 2qua. Forti. 


$. 112. 212ua Fortis & | Spiritus Nic 
idem funt, nec nifi ratione conficiendi 
differunt : llla enim cum Vitriolo & 
IColcothare, bic cum Argilla, Bolo, O- 
leo Vitrioli, farina Laterum &c, deftil- 
| latur. 
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latur. - Utuntur autem Docimafte ut plus 
rimum Aqua-Forti, utpote facilius com» 
paranda ; cum longe minor Vitrioli co«- 
pia, minore etiam igne, expellat fpiritum. 
cx eadem Nitri quantitate , quam modo 
memorata 'lerrea ifta additamenta,  5e- 
quenti modo fefe habet iftheec Aquas For- 
tis Deflillatio. — 58 

- $. r13. Vitriolum immittitur in ollam 
figulinam; vel ferream; cui fi fubftruitue 
ignis, incipit Vitriolum liquefcere, fu- 
mare ; aucto fenfim igne cinereum induens 
colorem fpiffefcit: tunc ftatim, antequam 
folidum fiat, fpatula lignea moveatur , 
donec perfecte. ficcum fit$. quin fervidum 
adhuc ex olla auferatur: fi enim in olla 
frigefcat, adeo huic adhzret, ut vix inde 
eximi queat. Calcinati hujus Vitrioli li- 
bras tres tere in pollinem fubtilifüimum; 
& mifce exacte cum Nitri bene ficcati, in 
pollinem quam fubtiliffimum triti, libris: 
quatuor ; mixta immitte in cucurbitam 5. 
retortam , vel ollam ferream, hancque dein . 
repone in Athanorem fub inftrumenris de- ^ 
fcribendum; ubi & reliquus, huc perti: 
nens, apparatus exponetur. 

. Ignis tum adminiftretur, in initio nomi 
fhulto major, quam quo opus eft, ut aquai 
 ebulliat: incipiet excipulum calefcere z: 
continua hunc ignis gradum tam diu, do-- 
T | hec; 
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nec omne Phlegma fit expulfum: id quod 
remittens excipuli calor indicat: augeatur 
tunc ignis fenfim, donec fumi tenuiores, 
flavi , exfurgant ; fuftentetur talis per u- 
nam alteramve horam; denique tantus aps 
plicetur, ut vafa mediocriter caudefcant ; 
quo per aliquot horas continuato frigef- 
cant vafa, effundatur de excipulo liquor, 
fumos rubellos fundens, in vas vitreum , 
vitreo epiftemio munitum. Oic paratam 
habes Aquam Fortem. | | 
M Scholion. I. Circa bac operationem femper ra- 
i0 efl babeuda quantitatis materie defHllande in 
determinanda graduum ignis duratione, ' 

Scholion* II. Nora porro quod , fecuritatis gras 
dia, in excipuli 6j vafis materiem de[Hllaudam con- 
ziuentis commi[[ura ,foramen fit relinquendum , quod 
Jflylo ligueo claudi &9 aperiri queat: fe. enim sguis 
gradum ju[Ium fortetran[]cenderis s praJertium , quaus - 
do fub imitium fpiritus primi, tenuiores, maxime 
elafHici , prodeunt, aperiendo boc foramen exitus ip- 
Jis concedi potefl ; ue , cum fummo difcrimine , vafa 
di/bloJdaut. : 

| $. r14. Nitrum in lac Operatione re- 
quiritur perfecté, purum , ut 2f2ua Fortis | 
fincera obtineatur; Cavendum praeprimis 
a labe falis marini ob rationem infra, ubi 
de Aqua Regia agimus, dicendam. Inte- 
rim, quia fumma ifthzc Nitri depuratio 
admodum laboriofa eft, multumque tem- 
poris abripit ; ideo poftea modum trade- 
| nus, 


tnus, quo Aqua Fortis, ex Nitroetiam haud 
puriffimo deftillata, ad requifitam purita- 
tem. deduci queat... 009 ad 
$. 115. Dantur adhue alia plurima addi- 
tamenta, quz in deftillanda 4/gsa fFurté 
vulgo adhibentur ; uti funt Alumen us. 
. flum , Sabulum. & fimilia: qua quidem 
co fine adduntur , ut impediant , ne fpecies 
forte non fatis calcinatz. fpumefcant, 


vas impetuofé frangant. At vero fi hze- 
fatis funt calcinatz, exficcatzque; inuti- 
lia prorfus funt ifta additamenta, & prz 
ter necefitsrem ,' molem deftillandorum.;. 
augendo faciunt, ut majora longe vafa re- 
quirantur, | n c. 
$. 116. Quin alia infuper ab Áquz For« 
tis Deftillatoribus buc folent adhiberi par 
tim inutilia , partim & noxia: cujufmo-. 
di funt Lap. Hzatites, Calx viva, Alu"; 
men plumofüm &c. A quibus tamen ome , 
nibus abftinuiffe confulüus eft: quandos | 
quidem tantum abeft, ut boni quidpiam- 
conferant ; ut potius Zfeuam Feortem 1an- 
tummodo & deteriorem & prctiofiorem | 
exhibeant: 4«oare tunc nungvam , nifi. 
prius beue :splorata, ad ufus Docimafti- 
cos adhiberi potett. Sane enim heteroges | 
neis ejufmodi Aqua Fortis fzpius inquina- 
tur, pro maxima parte confumitur,& figi- 
tur íxpe couíque ; ut fummo igne vix; 
.quid-. 
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juidpiam  extorqueri queat. Solum igi- 
tur vitriolum calcinatum , vel hujus ca- 
put mortuum, Nitro intime miftum, huc 
lumere confuluerim 5; dum nullo alio o- 
pus eft. | Eater M 
$. 117. Bolus tamen, Argilla, farina la- 
terum, xque expellunt e Nitro Aquam 
Fortem , qui tum dicitur $pirztus. dVitrt. 
Sed quadruplo plus horum, reífpectu Ni- 
ri, eft addendum; hinc, dum longe mas. 
ora vafa hucrequiruntur,non tam proficua 
(t haecce methodus, quam prior. ($.113.)- 
$. 118. Cum Spiritus Nitri expulfi, in* 
primis tempore zítivo calido, valde difhi-- 
"ulter in guttas condenlentur ; haud malé 
i quarta pars, refpectu ingredientium 
jileinatórum, aqua puriffimz, vel quod 
nelius, phlegmatis abftra&ti ex Aqua For- 
ti, in vas récipiens infunditur: quo artifie 
cio longe commodius Spiritus recipiuntur. 
-$. 119. 442qua Fortis Lapides Calcareos 
3mnes , variofque Apyros, & Vitrefcene 
i65, folvit atque corrodit ; Silicofos autem 
»»n attingit 4 hinc nec Sabulum, utpote: 
Ex talibus lapillis conttans. I 
| $. 120. Solvit. przterea Ferrum, Cu- 
prum, Plumbum, Argentum, Mercu- 


1 


cum ; Stannum imperfedie ; Aurum 
plane non, | 
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0$. X21. Z/qua Fortis vulgaris ,' quando 
affunditur Argento, initio folutionis ple- 
rumque turbatur, fitque, paulo poft pera- 
Gam Íolutionem , pracipitatio pulveris; 
albicantis. Si Pulvis hic, feorfim cap-. 
tus, cum cineribus clavellatis ad ignem - 
— liquefcit 5 reperitur regulus Argenteus ini 
fundo vafis collectus: interdum  difficil-. 
limé is fluit ad ignem, habetque omnes: 
dotes calcis Árgenti ex Aqua Forti, prz. 
cipitatz per Oleum Vitrioli. Scilicet: 
hoc indc oritur, quod vel nimis magno ac: 
diuturno igne extorta fuerit Aqua Fortis ,, 
vel nimia Vitrioli calcinati copia adhibi-- 
ta, vel denique permixtio Vitrioli & Ni-: 
tri mutua haud probe peracta: in hifce ca-. 
fibus enim circa finem deftillationis viden-: 
tur fumi opaci, lactefcentes, vitriolici yin. 
recipiente: quod quidem phaenómenon cau; 
fam memorata pra&cipitationis fatis mani- | 
ceíié prodit. Rarius calx ante dicta facilli-: 
mé ad iguem fluens reperitur, quz poftea, 
in Lunam Corneam abit, & Salem mari-: 
num impuro Nitro, venali,ad dettillatio- | 
nems*Aquze Fortis adhibito, intermiftum 
fuiffe teftatur. pne. 
$. 122. Cum vero per eju(modi przci- . 
pitàtionem ($. 121.) folutio Argenti , prze- 
primis ifta, qua Aurum ab Argento per 
Aquam Fortem íeparatur, admodum tur- 
i A betur 
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betur & fallax reddatur; opus eft, ut O- 
lei Vitrioli, vel Spiritus Salis labes inqui- 
nans Aquam Fortem feparetur : quod. fe- 
quenti modo fit. Infundunt trigefimam 
vel quadragefimam Aquz Fortis depuran- 
dz partem in cucuibitülam , & calore me- 
diocri folvunt in ea tantum Argenti purif- 
fimi, ut faturatiffima fit Aqua Fortis: fi 
initio folutionis turbatio lactea fit, Aqua 
Fortis cenfetur repurganda: calidam tunc 
folutionem , per filtrum trajectam, pellu- 
cidam, inftillant guttatim in reliquam A- 
quam PFortem depurandam : fiet fimilis 
türbatio, ac prius: pergunt infiillare tam- 
diu, donec ad illapfum guttula non am- 
plius turbetur: reponunt tunc per aliquod 
horas in quiete , ut fubfideat prazcipitata 
calx ; quo facto iterum inftillant guttu- 
lam; idque tam diu repetunt, donec non - 
amplius nubecula lactea illapfu guttulz 
producatur : decantant tandem Aquam For- 
tem puram, limpidam, a calce per fubfi- 
dentiam in fundo colle&ta ; aut & tranfe 
'colant per filtrum. quadruplex , charta- 
ceum, quod parvum effe debet; ne nimia 
Aquz Fortis copia oneratum rumpatur, 
Calx refidua eft talis, qualis( $. 12 1.) expoe 
fita fuit: 44222 Fortis autem plenédepurata, 

- Scholion. Solezt quidam Argentum vulgare , Cu 


pro mixtum, imo ip[um Cuprsm adhibere ad pra 
Da (ipio 


3; DOCIMASIRE,P.I 


eipitationem fpiritus Salis: Marini, vel Vitriolici,. 
ex qua Forti : boc autem plane nom procedit, fs: 
- fpiritus: Salis. IMarint eff precipitandus 5, quia bic: 
mixtus cum qua Forti optimé foloit Cuprum. | O-. 
leum witrieli quidem ex Aqua Forti per Cuprum: 
excutitur fub forma pulveris albis fed non tam per- : 
fede, fteuti per Argentum. | Ceteroquin apparet iui 
hac opératione, quod corpori precipitaudo ipfmm ad. 
Lereat pracipitaus, € cum eo faudum petat. 

$. 123. Szpe zfqua Fortis optima .vi- 
xiditate tincta eft: quod accidit, fi A-- 
quz Forti. expofitx per aliquot dies acti! 
libero, & fpiritu fuo fumante rubro fic: 
privat , recens generofa Aqua Fortis, fa-. 
mos adhuc eructans, affunditur; vel fi re-. 
cens Aqua Fortis per aquam diluitur.: Ut: 
autem certus fis, hunc colorem non pen-: 
dere à Cupro ; effunde pauxillum in cu-. 
curbitulam, & adde folutionis vel fpiritus; 
alkalini tantum, quantum fufficit ad Acidii 
faturationem : fiet tunc, fi Cupri minimum| 
ineft, profundiffimus color cyaneus, cumi 
, focculenta przcipitatione; quia. Nitrumi 
regeneratum inde fa&um eft, quod tan-. 
tum Cupri non folvit, quantum Aqua Fore: 

tis: fi vero non; color evanefcit prorfus. 
$. 124. 71qua fortis fic parata ($. 113. &: 
117 ) atque correcta, ($. 122.) certo gradui 
debet effe concentratg: fi enim nimis debilis; 
. eft, folutionem vel retardat, vel (epe Ar-. 
gentum nequidem attipgit :- fi contra ni-. 
| mis: 


—! 
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mis fortis eft, per fumos vi erumpentes 
ex vafis, tametfi fatis altis, Argenti quid- 
piam fimul furripitur; Auri vero fi quid 
10 Argento extiterit, id 3n pulverem corro- 
ditur, cujus dein penitiffima collectio fatis 
e(t difhcilis. Primum vitium corrigitur, 
fi Aqua Fortis in altnorem immictitor cu- 
curbitam , & leni igne tantum phlegmatis 
inde abítrahitur , donec fumi appareant fla-. 
veícentes, An vero nimisfortis fit, hoc mo- 
do exploratur: confunde Auri partem u- 
nam, Argenti partes quatuor; fac inde la- | 
minam, quam in tres vel plures partes dif- 
cinde ; quamlibet partem convolve, ut co 
€ommodius in cucurbitulam poffit immit-- 
ti:convolutz huic lamellz , ad ignem prius 
leviter candefactz , in cucurbitulam imurit- 
fx , fuper affunde Aqua: Fortis triplum cir- 
cive refpeétu ponderis metalli ; pone in 
modico calore: fi tum Argentum eroditur 
€x Auro, ut Aurum refiduum perfectam 
convolute lamitiz: figuram retineat , nc- 
que rubellus pulvis in vafis fundo appa- 
reat ;jufte temperata eft Aqua Fortis: fi ve- 
IO tauta cum violentia peracta fuerit tolu- 
tio, ut pulvi: Auri abratus fit, vel lamina. 
penitus difrupta ; nimis fortis eft: quaprop- 
ter addere tunc juvat aqux purz, vel po- 
tius, fi przíto eít Aquas Fortis debilio- 
n$, vel ejus phlegmatis abftradti, unam 
| : D 3 deci- 
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decimam vel oC&tavam ad Aquam Fortem 
temperandam : quo fa&o fimilis lamellz 
folutio exploratoria iterum ac toties repeti 
debet; donec Argentum folvatur integer- 


rimo manente Auro refiduo, adeoque bo- 


nim Aquz Fortis temperaturam efle con- 
fret. | 

$. 125. 21248 Fortis optima e(t, quz à 
metallo foluto per ignem iterum expulía 
rediit; quia tota fere deftillando inde re- 
vocari poteft. Quem in finem immitritur 
talis folutionis libra una, vel dimidia, in 
mediocrem cucurbitam , vitream ,alembico 


perforato inftru&tam , & dettillatur apparas. 


tu, inferius fub inftrumentis defcribendo, 
in recipiens amplum; ut guttz fefe ad in- 
tervallum aliquot minutorum fecundorum 


excipiant : poftquam ad aliquot uncias re-'; 


fidui abítroctum fuerit phlegma 5 immit- 
tatur tantundem f[olutionis recentis, me- 


diocriter calefaCctz ; iterum abftrahaturs. 


fimilique. modo affufio recentis folutio- 


nis repetatur, donec omnis iufpiffata fit. 


Dcbet hoc fieri in cucurbita parva, repe- 


tiis vicibus; ne vas magnum, facilius fif-.- 
furas contrahens, fimul & femel majore 


folutionis copia oneratum crepet, & AÁ- 
qua Fortis una cum. metallo perdatur. 
Cum dein, phlegmare omni abítra&to , 
suctiore paulum igne incipiunt fumi p 

| veí- 
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vefcentes apparere, una vel dimidia drach- 
ma febi addatur; ne metallum refiduum, 
exficcatum, tam fortiter adhareat parie- 
tibus vafis, quin poffit auferri: tendem u- 
bi ficca evaferit maffa, urgeatur ad levem 
uique candefcentiam. Calx metalli, in 
fundo cucurbitz reftans , colligenda, cum- 
que cineribus clavellatis confundenda. 


De Spiritu Salis. Communis. 
AE 

$. 126. Ex Sale communi (S. 20.) eadem 
methodo ($. 113. & 117.), qua ex Nitro, 
propellitur Spiritus ; qui tamen longe vehe- 
mentiorem, & diutius continuatum , re- 
quirit ignem ad fui deftillationem , quam 
Spiritus Nitri. Prodit is fpecie albarum, 
tenuiorum , nubecularum , qux in flavo- 
viride coagulantur liquidum.  Longé in- 
terim faciliore methodo is ipfe Spiritus 
per Oleum V itripli potett produci; ft hu- 
jus circiter pars una, z:quali quantitate a- 
qua diluta, ad Salis communis partes 
duas affunditur, & ex vafis dein vitreis in 
balneo arenz deftillatio perficitur. Spiri 
tus fic prodiens, dilutior, dein ex cucur- 
bita, fuper aliqua quantitate Salis marini, 
purifümi , quo adhzrens forte Olei Vi- 
trioli portio abforbeatur, leni igne defüil- 
o D 4 latus, 
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latus , .dephlegmatus , rectificatus ,. pro 
optimo $»iritu Salis eft habendus. 

4$. 127. Opiritus Salis Ferrum diffolvit in 
flavo-viridem , Cuprum in intenfe luteum 
liquorem: Stannum violenter, cum vali- 


da crepitatione , in boc Spiritu liqueícit. 


magna copia, fitque fpiffum;, pellucidum, 
liquidum. Plumbum co quidem folvitur; 


íed poftquam aliquamdiu quievit, femper. 
aliquid pulveris aibi rurfusexcutiturinfun- 


dum. Argentum , modo fit jer non 
diffolvitur in Spiritu Salis; fi vero Argen- 
to vel minimum Cupri ineft, à quo id ra- 


ro prorfus liberum deprebenditur, fuper-: 


ficies ejus ab. Acido Salis velut arrodizür, 
colorque detürpatur. Aurum a Spiritu 
Salis optimo, per Oleum Vitrioli parato, 
rectificato , ($. 126.) fuper adfufo, pror- 


fus inta&dtum perfif&t. Mercurius ab hoc | 


Spiritu. diffolvitur in limpidum liquorem. 
Regulus Antimonii ab codem dilutiore 
non folvitur; in concertratiffimo autem 


folutus, accedente aqua, vel humido tan- 
tummodo acre, in albi pulveris forma ite- | 


rum excutitur. Zincum prompte folvitur. 
De 4qua Regis. 


$. 128. Quando Spiritus Nitri ($. 113.) 
| | & 


* 
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& Salis ($.126.) mixti funt, Mixtura vo- 
catur Z/4&a Regis. Optima hzc paratur, fi 
Aquz Forti optima, bene exploratz, 
temperata ($. I22. 124.) dimidia pars 
Salis Communis, ficciffimi, in pulverem 
triti, in retorta vitrea fuper affunditur, & 
primo lentiore, denique validiflima ; deitil- 
latione in balneo arenae prope untur Spl- 
ritus. Vel fi quarta pars Salis Ammonia- 
CO, vcl Spiritus Salis  ($. 126. )in Aquam 
Fortem immittitur ;. hzc illico colorem 
flavum acquirit,  vaporefque fimul albos 
Spirituum Salis copiofe eru&ans , veram 
cito exhibet Aquam Regiam. Cavendum 
qàmcn circa modum pottceriorem; ne vas - 
mifluram continens ftatim. firmiter obtu- 
retur: diffilirer enim;, Quin & commix- | 
tio iflbzc fub camino initituenda cfl; ne 
pou fpiritus totam officinam rc- 

leant. 

$. 129. ua Regis folvit Ferrum, Cu- 
prum , Stannum , Aurum , Mercurium, 
ikegulum Antimonii , Bifmutbum , Zins 
cum perfecte :- Plumbum vero perft&ius 
quidem , quam Spiritus Salis; at. cum 
quadam tamen turbatione: Árgentum non 
folvit, fi rite eft temperata: fi autem ju- 
Íto minor copia Salis Ammoniaci, vel fa- 
lis marini, aut hujutce fpiritus ,» miícelam 
ingrefía eft, tunc Argentum ab ca corro- 


D y ditur; 
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ditur, imo pro parte folvitur; quia talis 
Aqua Regia imperfecta eft. —— 

Coroll. Patet ergo , cur in feparatione 
Argenti & Auri per Aquam Regiam fatius. 
fit jufto majorem , quam nimis parcam , Spi- 
ritus Salis, vel Salis marini, aut Ammo- 
niaci quantitatem adhibere. Quin con- 
ftat etiam. hinc , quod & cur feparatio: 
exacta Argenti & Auri melius per Aquam 
Fortem fuccedat, quam per Aquam Re- 
giam ; quoniam illa nunquam Aurum, 
hzc fzpe Argentum rodit. | 


De Salibus INeutris ,| ut. Menflruis. 


$. 130. Salia Neutra, qux praecipue 
heic ufurpantur, funt Borax , Pel vi- 
ti, Nitrum, Sal commune, $al Am-. 
moniacus. d 


De. Borace. 


$. 131. Borax , feu Chryfocolla , eftfaldiffh-. 
cillime in aqua folubile, album ,Íemipellu- 
cidum, cryftallis oGtoedris , faporis fub- 
dulcis in initio, in fine vero urinofi alka- 
lini. Igni expofitus Borax cum fibilo in 
fpümam attollitur, denique candente va- 
fe fluit tenuiter, tumque frigefactus ex- 
hibet fpeciem fubtilifmi vitri, in aqua 
XS : tamen 
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tamen utcunque , fed difficillime , folu- 
bilis. : | 


| Scholion. Czm adeo ad. ignem fpume[cat ac in- 
sone[tat Borax , conducir, antequam is adbibeá- ' 
zur, ut liquefcat prius ; ne vafa tran[cendat, 
$. 132. Omnes Terre, "Lapidefque, tri- 
tura bene commixti cum Aorace ; in vi- 
Loud variz fpeciei diffolvuntur. 
$. 123. Metaüllorum difficilius fluen- 
tium , uti ét Aurum , Argentum , Cu- 
prum, Ferrum; Regulus Antimonii ;lique- 
-iiolonem optime promovet Zorax, vix iis 
aliquid detrahens. Quando igitur metal- 
la difgregata, feu in minutas valde partes 
divifa funt, falva tamen adhuc eorum for-.- 
ma metallica, tumque iterum ope ignis in 
unam maffülam funt redigenda , Boracis 
infigniffimus eft ufus. Scilicet. Auri- & - 
Argenti particule. ab. interfperfis fordi- 
bus, vel cineribus, quanquam pauciffimis , 
jnpediuntur , ne in unam maflam colli- 
quefcere facile poflint : fi vero validiffi- 
mo igne eo difponuntur , ut in regulum 
fluant ; rejcctis fordibus levioribus fem- 
per rici magna portio adhaeret. Me- 
talla autem ignobiliora non íolummodo 
dicta longe magis patiuntur; fed & , auctis 
eoufque füperficiebus j Cuprum & Fer- 
rum tota, Stannum vero & Plumbum pro 
ijagna parte, in fcorias abeunt & deftruun- 
tur, 
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tur. Quin peffimum ideo eft, fi hzc,, 
viliora nempe Metalla, exigua faltem pro-: 
portione Auro & Argento mixta funt: 
nafcuntur enim fub colliquatione in fuper-: 
ficiebus ícoriolae, in quibus, tanquam ini 
fpongis, Aurum & Argentum hzret, &: 
impeditur, quo minus liquefactum cumi 
regulo confluere poffit. Ut incommoda; 
ifthzc amoveantur , additur Borax : ut-: 
pote qui metallorum, omniumque corpoe: 
rum , liquefactionem ad ignem adjuvans;, 
totam maflam prompte ad fluorem dedu-. 
cendo efficit , ut metalla fundum pctant: 
abfque jactura, fordefque leviores vitrefa- 
cit, ac in fuperficiem ejicit: id quod de: 
Metallis nobilioribus, z:que ac de ignobi-. 
lioribus, inprimis tamen de Cupro & Fer-. 
ro, verum eft. Praeterea & Borax ,vitri tce«; 
nuiffimi . fpecie fuperficiem | metalli igne. 
torti obducendo, hanc fic contra ignis &' 
acris conjun&tam actionem , imperfectiora. 
przcipue metalla maxime deftruentem , de- 
fendit; preterquam quod & longe minae : 
ze igne Meralla fundi faciat. | 
$. 124. Convenit quoque femper , ut 

crucibula, 1n quibus cariora metalla fundi | 
debent, antequam immittantur in ignem, - 
Borace intus perfricentur ; tota enim fic 

tenui crufíta vitrea fub fufione obducun- 

tur; foveola, quibus optimorum. quoque 

cru- 


y 
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crucibulorum intérna fnperficies. femper. 


inxqualis eft, implentur: unde metallum 
tunc nitidiffime totum effundi poteft. 
Praprimis ideo nunquam. negligenda eft 


haec encheirefis, fi quando eadem maffula . 


Auri vel Argenti iterato eft fundenda. 


$.13*. Nota tamen, quod, fi Aurum. 


fundas cum JBerace, aliquid infuper Nitri 
vel Salis Ammoniaci (non vero ambo fi- 
mul: fieret enim detonatio) addendum 
fit: à.folo enim Borace Aurum pallefcit ; 
at ope Nitri vcl Salis Ammoniaci iterum 
recuperat colorem. 

—.$. 136. Ob ante memoratam ( $. 123.) 
Boracis virtutem adnumeratur is, quam- 
quam improprie , IReducentibus, hoc eft 
is, qux .Metallis, quocunque modo 


j^n 


deftructis , formam fuam metallicam ite- - 


rum conciliant : reducit enim difgrega- 
ta modo, non vero deítructa, in unum 
aggregatum regulum. poe 

$. 137. Adhibentur & alia$4/ia Neutra ad 
fuxum Metallorum promovendum ; raro 
tamen fola, fed fere femper tantummodo 
cum cjuímodi mixta, qua vere reducunt, 
de quibus paulopoft. Solaenim Metallisig- 
nobilioribus in igne fere femperaliquid de- 
trahunt , vel & hzc proríus immutant: cu- 
jufmodi funt $2/ commune , Fel Fitri , Nitrum. 
Inter hzc tamen Nitrum omnium maxime 
[4 | , Cvi« 


L 
' 
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evitandum: quia hoc Auri & Argenti lique- 
factionem egregie quidem promovet ;fed e 
contra, detonans cum parte fulphurea, non 
adeo ar&e mixta, Metallorum 1gnobilio- 
| rum, hzc in calces, ut plurimum difücil- 
lime liquefaciendas , convertit : 1d quod | 
in Cupro, Ferro, Plumbo, Stanno, cum 
zquali copia Nitri mixtis,in candens cru 
cibulunx inje&s, experiri facile eft. — $/ 
Amimoniacus itidem Docimaftae quandoque 
infervit: quamvis tamen ejus defectum fa- | 
cile füppleat Sal communis alias, alias 
Nitrum. Vix enim adhibetur, nifi in 
duobus cafibus, ante ($. 128. & 135.) indi- 
catis, vel ad Aquam Regiam conficiendam, 
vel ad coloradum Aurum. Atqui prius 
Sale communi , pofterius Nitro obtineri 
pulchré poteft. Unde & Ammoniaci Salis 


mentionem in capite I. facere omifimus, 
| ! | 
Dre SULPHURE, UT MENSTRUO.! 


$. 138. Hic non intelligitur fub nomiue | 
Sulpburis qualicunque materia inflammabi- 
lis ($. 24.) ; fed ifta tantummodo, qua 
acidum Chalcanthi fibi admiftum habet; 
cujufmodi eft Sulphur vulgare, fofüle,, 
quod , ratione admixti acidi, vires longe: 
alias exerit, quam fincerum principium 
Oleofum. Eds. | | 

; $. 139». 
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*$.139. Aurum puriffimum, fi funditur 
cum Sulpbure , manet perfecté idem , ac 
ante. fuit, & patitur fulphur liberrimé 
comburi, ipfum interim perítans illiba- 
tum ; modo fuerit defzecatiffimum. - 

/.$. 140. Argentum, in crucibulo rubef- 
cens , à fuperaddito /u/pbure mox liquef- 
cit, hinc citius fluxile redditur. Effu- 
fum dein maffam exhibet fciffilem , vere 
malleabilem , coloris & confiftentiz Plum- 
bi; quz tamen fi fummo & diuturno igni 
rurfus exponitur, fulphure iterum, quip- 
pe diffipato, liberatur; fitque tum, ficu- 
bi ignis gradus circa finem mitior adhi- 
betur, germinatio quacdam lanuginofa. - 
—$. 141. Stannum granulatum, cum /z]- 
buris zquali vel dupla copia ftratifica- 
tum , 'ad. ignem deflagrat, ac fi Nitrum 
additum effet , telinquitque maffam flui- 
dam , qua dum adhuc ab igne ruübefcit, 
jam folidé confiftit ; unde patet, Stanni 
fluxum à Sulphure retardari. Regulus re« 
fiduus, malleo percuffus, eft fragiliffimus, 
Semimetallo: fimilis , plumbei coloris. 
Pars vero Stanni, fic in Ícorias mutata, fu- 
perius cinerea , pulverulenta, interius a- 
tra, nitidior, apparet; cujufmodi in fco« 
rias totum Stannum abit, fi ejus cum no-- 
o Sulphure addito dcflagratio. jugiter 
icontinuatur, 

S $. 142, 


44 DO'CIM A!IJE, P.I. 


e$. r42, Plumbum cum Sulpbure fufum | 
poft deflagratonem in maffam coit, mage 
no igne vix fundendam , friabilem , niti- 
difümis particulis fplendentem, qua & to- 
tum crucibulum incruftatum cernitur. | 
$. r43. Cuprum, ftraificatum cum z- 
quali copia /ulpburis, ftatim ad ignem 11i- 
queícit , & abit in nigram fragilem malffam: 
quod ipfum ctiam contingit , fi Cupro 
luculenter candenti Sulphur fuper i0ji- 
citur. ! | : 
$. 144. Idem quoque accidit. Ferro , 
quod, fi candeícens ex igne educitur, & 
Suiphbure confricatur, defluit mox in fpone. 
giofam fcoriam. Difficillime autem Per-- 
rum Sulphur rurfus dimittit; fed commo- 
diffimé cum €o liquefcit : ut ideo inter 
omnia metalla & femimetalla amiciífimum 
fit Sulphuri. o CM 
$. 14$. Regulus Antimonii, non nifi 
bene pulverifatus , cum fulphure mixtus ! 
fufus, cum unco agitatus , abit in Ánti-; 
monium crudum , cujus Ruxus fimilitez" 
per Sulphur facilitatur. Prioribus tameni 
omnibus difficilius cum Sulphure coit. — 
$. 146. Bismuthum eodem modo, ad: 
Regulus Antimonii ($. 145.) fefe habet ,, 
ubi cum Swulphbure ad ignem colliquefcit i: 
quod tamen paulo tardius fit. Nafcitut£: 
autem tunc inde mafla Antimonio fimilis, 
, | | colo-- 
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colore dilute gryfeo , minimis: fpiculis , 
nitidiffimis, fele decuffantibus , conítans, 
admodum fragilis — . — 7 xt 

/$. 147. Zincum , cum /alpbare fufum , 
dificilé cum hoc fcfe mifcet; fi vero diu- 
tius in igne mediocri remanens , Sulphure 
repetitis vicibus fuper adfufo obruitur, ac- 
cedente jugi cum rurabulo agitatione, 
naícitur tandem fubftantia fragilifima, fuf- 
€i, fplendens. ^. "' | | | 

Coroll) 1^9, Per Ferrum ergo, utpote 
Sulphuris rapaciffimum , omnia cxtcera 
metalla, & femirmetalla, à Sulphure libe- 
rari poffunt. : 
^ Coroll. 29. Ferri minima , Cupri ma- 
jor, Plumbi & Stanni maxima copia re« 
quiritur ad abfoibendam eandem Sulphu- 
ris copiam. Lo 

Córoil, 3i», Cum Ferro, Cupro, Plum- 
bo, Stanno, Argento, reguliba Antimo- 
nii pars ex Sulphure praxcipitatur. 

"Goroll. 49. Scoriw fupernatantes Re- 
zulis Autimonii, per quinque metalla fa- 
G&w (Coroll. 3.), commodius vel difhici- 
lius fufiles funt; prout metalla dicta diffz- 
cilius vel tardius cum Sulphure ad ignem 
fluunt: funt enim fcoriz reguli Antimonii 
nihil aliud, quam Antimonii Sulphur 
mixtum cum metallis. precipitantibus . 
hinc Argenti Ícoria facillime , difficilius 

lo Stán. 
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Stanni , Cupri, Ferri, difficillime tan- 
dem Plumbi, eft fufilis. | 
$. 148. Arfenicam album , factitium , 
fi cum Sulpburis decima parte mixtum, in 
crucibulum ad ignem rubefcens injicitur,. - 
ftatim tigillo clauditur, & poftquam per 
unum vel alterum minutum fluxerit, e£- 
funditur , exhibet folidum , fragile, ci-- 
trinum corpus ; fi vero cum una quihta - 
parte. Sulphuris eodem modo liquefcit, - 
frigefactà maffa rubrum induit colorem ; fi 
tandem Arfíenicum. & Sulphur zquali co- 
pia colliquantur, vel fublimantur ; nafci- 
tur elegans rubra , pellucida maífa , qus, ; 
dicitur ARabimas Zfrfenicalis , Sulpbur. dara- 
?um. ^ S 
$.149. Sulphur, cum fubduplo Alkali, 
fixi ($. 96.) fufum, abit in Hepar Sulpbu-. 
ris quod refpectu falis alcalini , quem 
continet , omnes '"T'erras Lapidefque cito. , 
ad ignem diffluere facit; cum quibüfcun- | 
que metallis fufum hac reddit cito flaen- - 
tia, fragilia, nec metallo, nec femimetal-, | 
lo amplius fimilia, folubilia in aqua: id, | 
quod tam generaliter obtinet, ut ne qui- — 
dem Aurum vel Argentum exciplatur.. 
Hinc igitur multz cautela in mineris per. | 

varios fluxus excoquendis peti poffunt. 
$. rgo. Simile /Zepar ($. 149.) nafcitur 
ex "Tartaro vitriolato  l'elle vitri, aliif- 
Nr .. que 
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que falibus neutris fixis, Acidum V itrioli 
continentibus, fi his ad ignem caudefcenti- 
bus, vel fluentibus , pulvis carbonum, vel 
qualecunque phlogifton fixius fuperadditur. 

$. 151. Cum Nitro tamen fixo, per 
carbones facto, vel cuga Alkali ex "Tarta- 
fo & Nitro conflato , "Mepar falpbaris (a) 
tim potens non nafcitur , neque cum 
falibus. neutris addito Sulphure acidum 
Vitrioli jam jam in fe recondente. 


EF Dr CUMPRTIS .;, 


, 


$. 152. Quid Meuf/rua Aida in formam . 


fluidam condenfata, calore haud majore, 
quam quo ebulliunt, in Metalla & Semi- 
metalla agant, enarratum ($. 104. ad 12,9.) 
 Kettat nunc, ut, quid ea ipfa, tanto ignis 
gradu, quo candeícent, excitata, in mo» 
do di&ta corpora efficiant , exploremus. 

[-0&, ry3. Cum. vero. Sales Acidi, con- 
denfati in. liquores. (.$. 10f. 108.1142. 
X26. 128.) non ferant candefactionem , 
fed longe minore igne refolvantur in va- 
pores non coércibiles ; hinc alià ad hoc 
obtinendum encheirefi opus eft: Aci- 
dum enim Áccti ut ex cryftallis Aerugi- 
| nis expellatur; Spiritus INitri & Salis ut 
| per teireftria additamenta, vel vitriolum , 


€ fali- 


(a) Fid."Hoffmanni, Obferv. Phyfico-Chemi. 


ES 
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€ falibus fuis excutiantur ($. 113. 126.)5 
Viitrioli tandem acidum utper fe de matrice 
fua metallica vel terreftri ejtciatur 5 ingen- 
ti fingula egent ignis aCtione. Propterea 
ita proesce ndum e ut corpora, per hos 
acidos Spiritus. 

ili producuntur , vafe locentur , ibique 
candefaCta vaporibus iflorum fpirituum 
igne agitatis undique ambiantur: id, quod 


optime efficitur, fi ca inter ipfam mate; 


rem fpiritus acidos excuffuram , leviter 
madefactam , atque compreffam , collo- 


cantur, unaque dein igni exponuntur. 


Qu:ie quidem operatio tunc vocatur Ce- 
suentatios dum fpecies ficcaze, Menlítrua A- 
cida fundentes, ad. hanc operationem ad- 
hiberi folitze, vocantur Cemezta. 


$. rf4. Ratio additamentorum in confi-: 


ciendis Cementis eadem eft, ac in deftil- 
landis Spiritibus Acidis ($. 113. & 126.) 
Cum autem Sal commune & INitrum fint 
menfíirua fuforia metallorum. ($. 137.); 
Vitriolum vero eo igne, quem in Cximen- 
tationibus adhibere decet, fcil. neutiquam 
intenfifimo , valdé indureícat; hinc, ut 


caveatur, ne, igne paulo fortiore adhibi- , 


to, liquefcentes fales metalla fimul , Au- 
rum preprimis & Argentum, in fluxum 
deducant, triplo vel quadruplo major 


quantitas farinz laterum, colcotharis &c. 


adhi- 


ütanda, in codem, quo 


| 
| 
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adhibetur: fic enim falia a liquatione im- 
.pediuntur 5 vel faltem , etfi. liqueícant , 
prohibentur, ne confluere poflint atque 
€oufque indurefcere , ut maífa dein divelli, 
ac Metalium interpofitum feparari, difh- 
culter queat. Eandem quoque ob rationem. 
folo heic Bolo, loco additamenti , uti non 
convenit ; quoniam is, rubefcens ad ig- 
nem , lapidis inftar, indurefcit. j 
^— $. 155. Ut autemfpiritus, € materie Cz- 
oanenti ($. 153.154.) expulfi, co validius & 
diutius agant, vafa, in quibus Camentatio 
inftituitur, funt claudenda, & commiffurz 
Juto, haud tamen prorfus imperfpirabili, 
obturandz : fic fpiritus repercutiuntur 
quidem , nec interim prorfus adeo coer- 
 ceatur, quin auctiore igne per vaforum 
- commiffuras tandem  penctrare poffint : 
| quod nifi iis concedatur , vaía certo dif- 
| fringuntur. | 
|... $. 156. Inter metalla Cuprum, Ferrum, | 
| Plumbum, Stannum, & Semimetalla om- 
nia, cuicunque Cemenfo ex ante dictis 
| ($.153. 154.) commiffa, intra aliquot horas 
prorfus corroduntur: quod eo citius fit, 
fi laminarum vel granulorum forma cz- 
mento interponuntur. T E - 
$. 157. Argentum fic à Spiritus Nitri 
fpeciebus promtiffime confumitur, Quin 
& Spiritus Salis . qui alias forma fluida 
E 3 Argetie 
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Argentum non arrodit, hac tamen via id. 
confumit. Vaporibus etiam Vitrioli Baud | 
refiftit Argentum fab Czementatione. US 
fum Acetum vegetabile; incr yftallis Viridis 
cris concentratum, terre(tribus mixtum, 
fub Cementi [pecie Argento aliquid de- | 
trahit. Aurum tamen in omnibus ante- 
dictis Cementis intactum relinquitur ; C 
tera Metalla, & ocmimetalla omnia, fi. 
quz,Auro intermifta funt , cx eo, in Jami- 
nas vel granula reda&to, BU TTE. e- 
rodunturs Argentum quidem paulo diffi- 
cilius ; ; Capram vero, fi majore quantitate 
Auro ett permixtum, fatis promre cop(u- 
mitur; fed parva faltem ejus copia, in 
Auro pM ab hoc ita defenditur, ut 
non.facile prorfus per Cementum feparari. 


poffit. 
$. 158. Varie Cemeutorum compofitio- 
nes, corumque effectus, defcribentur in 


Parte fequenti , fub operationibus cum 
Auro infticuendis. 


Dr FLUXIBUS SIMPLICIO. 
RIBUS ger REDUCENTIBUS, 


$. $9: Qmne ,. quod corpus difficul- . 
ter, vel piane. non ad ignem fufile, facit? 
ligüefcere , vocatur Fass. | 

$. 162. Quinam autem Cor porum fpe-. 

.cies 


THEORETICA 7r 


cies iftam ( $. 159.) habeant facultatem, 
vi cujus F/axui nominantur , vide ($. 46. & 
feq. 97. &c, 130. &c.) ubi de Vitro 5a- 
turni , Salibus Alcalinis fixis & Neutris 
egi. Utuntur autem hifce Docimaftz , 
cum Mineralia-minima quantitate explora- 
re cupiunt:*unde & vocantur ó«les Fa- 
forii. At ubi infignior mineralium copia 
"fimul tractanda eft; ejufmodi Fluxibus ra- 
ró cum frucu uti licet ob fümptuum 
magnitudinem. Inferviunt tunc, loco an- 
tediétorum falium, Lapides in igne levio- 
ge vitre(centes, vel, qua: his etiam aptior 
-eft ad hoc opus, Scoria ex iifdem jam e- 
.mel fufis fa&a: quo faepius enim hi Lapi- 
des jam paffi fuere ignem ; eo magis ad - 
fluxionem difpofiti funt : cujus ratio effe 
videtur Sal] Alcali, ex pabulo ignis na- 
tum , fcoriis iftis adcretum ($. 97.) Ta- 
lia igitur, in opere majore fat copiofe mi- - 
neris addita, faciunt, ut ha, ob Calcarios 
»Apyrofque admiftos Lapides & Terras re- 
fractaric redditae , fufiles fiant: quod ta- 
men longe minus commode per modo di- 
Gas Scorias obtinetur, quam per Vitrum 
faturni & ante memoratos Sales. At pre- 
tium horum majus frequentiorem vetat 

ufum. ol | 
$. 161. Ad Aurum & Argentum , ho- 
rumque calces , commodius liquefacienda 
4. . Sales 
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Sales iftos ($. 19. 160.) infervire, jam an-- 
tc ($. £1. 98. 133. & 137.) expofitum eft., 
Quandoautem Aurum & Argentum , füb ip-- 
fa fufione,db aliis Metallis & Semimetallis; 
repurganda funt ; conducit vel folo Nitro;,, 
vel eo faltem fimul cum aliis falibus per-. 
A3mixto, uti, Per Nitrum enim Semime-: 
talla, & quatuor Metalla imperfectiora,, 
de(truuntur ($. 137.)5 Nitrum tunc pro» 
parte, per detonationem cum eorum tül-- 
phure factam , alcalefcit , & convertit: 
calces inde.natas, igne modico accedente j; 
in fcoriam vitream tenuiffimam. ud 
Coroll. Hinc ratio patet, cur Aurum &: 
Argentum, fragilia fa&a, optime per Ni-: 
trum reddantur malleabilia. A Semimetal-: 
hs enim, & inter Metalla a Plumbo &* 
otanno maxime, tale vitium Auro & Argen- 
to adfricatur : illa:autem per Nitrum di&o | 
modo ($. 161.) immutata, fimplici fufione | 
dein ab Auro & Argento re(puugtur; ut. 
íe his iterum immiícere amplius haud pofe 
fint, nifr reductio quxdam fiat. Czetero- 
quin, vero nüllum aliud corpus cum Auro | 
& Arpento in igne fele mifcere potett j 
quod fragilitatem iis conciliet ; nifi forte |. 
a carbonibus fuffocatis , crudis, in vas, 
quo Aurum & 4 — ode il- 
lapfis,: Arfenicalis quzedam labes eo infe- 
ratur; quum Stablio. &c Hoffmanno mon-- 
| | ítran- 
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ftrantibus Arfenicale quidpiam carbonibus 
talibus contineri videatur. jj 80h 
2$. 162. Metalla imperfectiora , & Semi- 
metalla, falibus ( s. 159.160.) additis, faci- 
lius quidem , quam per fe, liqueícunt ; 
attamen femper multum fic deperdunt : id 
quod imprimis circa Cuprum & Ferrum 
obtinet. - Ut hoc emendetur, requiritur 
additamentum oleofi cujufdam corporis, 
deftru&ionem impedientis, & jam deftru- 
€a reducentis : quo quidem vel tanto e- 
tiam magis opus eft, fi calces, uftula- 
tione, vel detonatione cum Nitro para- 
tx, funt reducende. | ZJuxus huic operi 
aptus optime fic paratur. Nitri vulgaris 
paítem unam , "Tartari crudi partes duas 
ycl tres, exficcatas, terunt feorfim in te- 
nuem pulverem , dein mi(cent ambo terén- 
dol & in ollam figulinam anguftioris orifi- 
cii, intus vitrea crufta non obductam, 
triplo capaciorem, quam pulvis requirit 
immiffa fuperponunt medicori igni: fta- 
tim ac maífa cum ftrepitu incipit inflam- 
mari, orificinm clauditur tigillo. Erit in- 
de poft detonationem natus Sal niger, o- 
leofus , alcalinus , fat facile ad ignem li- 
quefcens, qui dicitur Paxus siger , reponen- 
dus olla bene claufa in locum ficcum & ca- 

lidum, ne deliquefícat. — — M 
Corel]. 'Tartarus folus in vafis claufis u- * 
Ee ftulat- 
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- ftalatus , vel cum Nitro detonans , alcalef-- 


cit quam citiffime, retinetque fic fimul in- | 


fignem olei fui , quo fcatet , fatis ixi , quan- 


1 


A! 


" H E P" . 
titatem, commodiffime hinc in Fluxum a- - 


biens Reducentem. Hic F/uxas ergo réfpe-- 
&a falis alcalini'T'erras & Lapides folvit , ac 


mediocri igne fuforio in vitrum inperfe- . 


&um convertit ($. 97.) Oleum vero fi- 
xius,in eodem fimul latens, eft id , quod ad 
metalla a deftru&tione defendenda & ad de- 
ftruéta reducenda requiritur. ($.9:.). 


Scholion. I. $; olla eitro eft obdudla , aliquid 


bujus abra[um , Fluxui admixtum ,fufum ,reducitur 


ip Plumbuer, nt sa fal! poffit artifex 5 Lithar- 
qyrio enim vel Plambo erafta illa vitrea ollis obda- 
cur. | : 


Scholion. II. Omzes Fluxus quam ficciffimi fer- 


vari €9 adbiberi debent: bumidt euim fles adma- | 


dum [puue[cuut, C9 , emm in vafis elaufis fium a- 


perationes , 4gue cito aucto , ab bumiditate exbulare | 


uon potente , fiudantar vafa. 

$. 163. S1 eorundem ingredientium ($. 
162.) partes aequales eodem modo deto-: 
nant, oleum a Nitri copia fere totum con- 
fumitur, & refiduus fal cinereo vcl albo 
colore apparet , magis alcalinus & acris, 
quam prior; hinc vocatur ZJuxus albus. 


$.64. Fluxus albus ($. 163.) potentius ^ - 


Lapides T'errafque folvit ; fed minus eft 
reducens , & igne paulo diutius, ac de- 
cet, continuato deftruit Metallum. 

ims E ir SON. 
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s. 165g. Hi Fluxas ($. 162. 163.) commo- 
liffuime quidem inferviunt ad Metalla & Se- 
nimetalla e calcibus fuis reducenda, & a 
Lapidibus, in quibus hzrent, liberanda: 
ed quando Ferri calx refractaria fummo & 
atis diuturno igne debet rédaci, Fiuxus 
iti attenuatiffimi 12^ dimittunt , quani- 
quam vafis claufis coérceantur, principiue -— 
fuum oleofum, 24? (uperftite' dein fale fuo- 
Alcalino incipiunt confumere vafa , ex 
quacunque demum riaterie fint confecta ($. 
97.) eaque penetrando fefe fubducunt. Ut 
primus defe&us corrigatur , addunt pulve- 
rem carbonum : hic enim non , nifiacre libe- 
ro accedente, fixum fuum oleum dimittit. 
Secundo vitio medemur vitro vulgari ex fi- 
licibus & alcali.fix certa proportione fa- 
&o: hoc enim fufile fatis; cum Fluxibus 
additis colliquefcens, fuo lentore quedam- 
modo falem figit & faturat, hincque iiri- 
pedit, quo mihus is facile arrodat vafa. 
—$.165. Ex ante memoratis Salibus ($. 
97.130.) & Reducentibus ($. 91.) quam 
plurimi F/uxus ab Artificibus componufe 
tür; imo quidam ad fingulas mineras & 
metalla alio atque alio utuntur Fluxu; 
| quos vero omnes de(cribere utique fuper. 
|fluum effe cenfemus. Satius eft, paucos 
fimpliciores , pro omnibus infervientes, 
Ld parandos facillime, expotuiffe, quam 
'The- 


l * " * 
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. . . . E 
Theriacalibus compofitionibus moleftum 
effe: przcipue quoniam, quod uno eodem-: 


que potuiffet facile effici, aliquando pluribus 


cjuídem naturas ingredientibus , praeter ra-- 


tionem congeftis, operofe, nec tamen ma- 
gis apte aut fecutfe, obtinere conantur Ar- 
tifices imperitiores, numerum fic , vim ve- 
ro neutiquam, augentes. Qui autem va- 
riatione delectatur, fecundum rationes at- 
qué cautelas fuperius datas pro lubitu ex 
fimplicibus eligere accommodata , varioí- 
que Fluxus inde componere poteft. 


CAIDDT ILL 


D.sS'EELITSPILE 
DOCIMASTIC A. 


$. 167. Sub hoc titulo intelligi velim 


Fa[a, Furnos, ceeveraque Znfirumenta pafr- ' 


va, quibus opus eft, ad Operationes Do- 
cimaíticas. commode & accurate. per- 
ciendas. ! 


I. 
DaEccVa A aab S 


$. 168. Inter Za/a Docimaflica primum 
locum obtinet Capella Íeu Gineritium minus, 


quod: 
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quod eft vas ex tali materie confectum, 
quz Metalla-füfa, quoufque in ftatu vero 
metallico funt, quidem continet, ed hxc 
ipfa, quin & alia omnia corpora, vitrefa- 

Ca, abforbet. — omm 
. $. 169. Eligenda ergo eft ad Curellas 
(S. 168.) materia igni violentiffimo reff- 
íflens, nec facile cum corporibus vitref- 
centibus, e. g. Vitro Saturni, in vitrum 
coliquefcens , in maffam bene cohzren- 
tem, porofam tamen ,redigi potens. Opti- 
ma, huicfcopoinferviens, inventa eft Terra 
€x calcinaus offibus animalium omnium, 
auciffimis , praefertim fuillis, exceptis: ex 
luillis enim parata, dum abforbet vitrum , 
fimul metalli quid in fe recipit. Optima 
vero funt offa vitulorum , boum, verve- 
€um , equorum , praeprimis tenuiora; qua 
quidem eo facilius calcinantur , quo diu- 

tius injuriis coeli expofita fuere. 

- $. 170. Calcinatio horum offium ( $. 
169.) fieri debet igne fummo, aperto, per 
'aliquot horis, aut ultra: prout nempe 
diverfa eft eorum craffities: hinc eligenda, 
qui minus funt craffa, nec multa infarcta 
pinguedine. Signum pera&tz calcinatio- 
nis eft fi nulla macula nigra nec exterius, 

nec, fi frangantur, interius, appareat. 
$. 171. Albiffima hzcce offa ($. 170.) 
contunde in mortario, trajice per cri- 
' brum, 
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brum ,- cujus foraminula fint anguftiffi-. 
ma; vel nifi tale praeíto fit, rudiorem pul- 
verem, per cribrum traje&tum , tere fuper. 
lapide .duriffimo in pollinem , huncque 
dein Aqua dulci, calida, ablue: fub cai- 
cinatione enim ofla fere femper cineribus 
falfis pabuli ignis inquinantur. | Erit tunc 
T MUN optima pfo conficiendis Cupel- 
is. 

$. 172. Offa pifcium , « cum valde fint te- 
nuia, facilius, quam caterorum anima- 
lium offa, calcinantur: 1d, ' quod 1n mag- 
no vafe figuli ino, aperto, facile perficitur. 
Hxc dein comminuta prioribus ($. 171.) 
vel meliora etiam funt. E 

$.173. Gypfíum ex quibu(dam S»patifpe- 
cicbus, ante dictis, ( $. 1371. 172.) fere pra- 
ferendum eft ; (cd non omne Spathum huic 
Ícopo infervit.  Hiac antequam copia 
hujus Gypfi praparetur , experimentum - 
prius faciendum eít , an fuccedat, vcl non. 
Calcinatio talis Spati fit in vafe fgulino, 
tigillo occluío, 1gne mediocri: fic oritur 
levis crepitatio , qua definente calcinatio 
| peracta eit. 

$: 174. Verum , cum Cinerum offum 
praeparatio fatis fit laborioía ( $. 171,172); 
Spathi vero dictz fpecies ($. 173.) non 
ubique przílo habeantur; hine cineres 
Fegetabilium poffunt addi , ubi magna 

Cupcl- 


QU 
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E ella copia opus eft. INc autem ob. 


fal Alkali , iftis cineribus adharens, vitrifi- 
centur Cupeilz, fequens antecedere debet 
pra paratio, l'avilla de ligno .moili ,. al- 
ba, leviffima, trajiciatur per cribrum ope 
aquie purz, fuper affufzs ut omues car-' 
bones forre inhzerentes feparentur, ncc op- 
timus fubtilior cinis avolet: traj jc&to pul- 
veri fuper affunde aquam puram, fervi- 
dam ; move baculo ligneo ; dein quiete 
fub idatgeinis | Aes fupernatáns aqua, qua 
prima vice femper manet opaca, decante- 
tur : affande refiduo cineri novam aquam, 
&, poftquam iterum fubfederit, decanta 
hoc toties repete, donec aqda fupernatans 
prorfus infipida deprehendatur ; tum a- 
quam recens adfufam move baculo ligneo, . 
X poit o&o vcl duodecim minuta fecula 
effande turbidam adhuc in vas purum: re-- 
manebit aliquid cinerum in vafe priore, in 
quo edulcoratio fa&a fuit ; refiduum ift- 
hoc aquam affundendo, movendo, fiwili- 
"ter abiue, ac dein poft brevem quietem 
uranstunde 5 idque cadem lege répete, do- 
nec in fundo primi vafis nil nifi (abulum, 
aliaque corpufcula craffiora, relinquan- 
tur. Ablutus cinis quiete fubíideat, tum- 
que aqua fupernatans modeíte decantetur. 
Sic habetur Terra bona, a fale & oleo re- 
dundaute liberata , iminutabilis in ignes 


qua 
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qux tamen,fi in globulos dein redigitur,, 

.& in furno figulino iterum uftulatur, ite-: 

rumque abluitur, adhuc melior evadet. 
$. 175. Tandem Cinerum offium , vel. 

fpinarum pifcium ($. 171. 172.) parcam co- 
piam immitte in vas terreum puriffimum ,. 

& validiffimo igne altera vice per aliquot 

horas calcina , aqua dein ablue, tum tc- 

re fuper porphyrite in pollinem fubtiliffi- 
mum, feorfim fervandum , ufibus mox 
indicandis inferviturum. Vocatir Cler 
Germanice. ve vu 
$. 176. Cavitas Cupellarum , metallum 
recipiens ac continens , debet effe fegmen- 

, tum fpharicum paulo obtufius ; ut (t1) 

— fuperficies maffe fufae , quantumvis hae 
minuatur, fat pateat eculis artificissg (2) 
ut metallum in hoc cavo relictum confluat 
in unum globulum. Extetior autem Cu-- 
pellarum fuperficies paululum modo verfus - 
bafin convergat , cono fimilis truncato; - 

ut bafi fax firmiter infiflat. 
$. 177. Ut autem hzc figura ($. 176.) 

Cupcllis commode concilietur ; requirun- 

tur Moduli ex Cupro vel Aurichalco, - 

Tab.,quorum figura ("Tab. 1. Fig. t. eco 

Vig.L depi&a eft: ubi & explicationem accura- 

'ram adjunximus, Quin & varia corundem 
magnitudo pro metalli in Cupellis tractan- 
di quantitate ibidem reperitur abu in 

$::1780, 
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... 8.178. Hifce omnibus paratis ($. 168.ad 

177.) Cupelle decimaflice fic conficiuntur: 

(1) , Cineresoffium , aut fpinarufmn pifcium, 

folos, vel partes duas Cinerum Lignorum 

( 174-), & partem unam Cinerum offium, 

ficcorum, ($. 171.) mifce exacté in mor- 

tario, vel fuper porphyrite ; dein adde 

guttatim tántum aqua, vel albuminis o- 

vorutü aqua diluti , ut materia modo 

intra digitos fortiter compreffa cohzereat, 

non plus, nec minus; vel fi Spatho ($4 

173.) uteris, irroretur fimili lege folutio- 

ne Vitrioli. Hujus pulveris madefa&ti lar- 

gam quantitàatem immitte in Mortario- 

lum ( Tab, r. Fig. 2.) firmo & puro ful: Tat. f; 

cimento fuftentatum ;; comprime digitis"ig 1x. 

maffam laxé immiffar , ut mortarioli ca: 

vum proríus fit impletum ; fuperfluum — — 

remove. (2).Piftillum (Tab. t. Fig. 1.)Tab. E; 

impone mortariolo petpendiculariter , & 8 t 

dein cum malleo ligneo tribus, vel quas 

tuor, iCtibus, pro diverfa vafis conficien- 

di diametro, adige, ac compinge maffam. 

fat fortiter) cavendo, ne Piftillum ad la- 

tera Mortarioli allidat. (2) Remoto dein 

Piítillo confperge fuperficiem vaículi ca« 

vam, fuperiorem, offium cineribus quam 

fubtiliffime contritis ficcis ($. 175. ): quod 

fit ope cribri (Tab. I. fig. 4.): impone Tb, i; 

denuo Pifüillum , linteolo puro prius ab.Fig. zv, 
C fter- 


"usse 
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flerfum ; & uno vel altero itu fat fortitet 
comprime. (4) unc prato fit afferculus: 
ligneus , cineribus ficcis , ad altitudinem 
quarta: partis pollicis coníperfus ; huic íu- 
per impone Mortariolum, Cupellam jam 
paratam continens, fic, ut bafis miner fit 
infra; preme illud contra afferculum z 
tum facile relinquit Cupella (auum modu- 
lum: inzqualitates hinc inde, ad margi- 
nem íuperiorem & fundum Cupellz fuper 
eminentes , acuto cultro abícindantur: Cu- 
pella tandem inverío fitu reponatur in lo-- 
cum  ficcum. | | 

$. 179. Cineres fici, .Cler di&i, ideo: 
fuperficiei internz Cupelle adprimantur' 
neceffe eft ; ut minimas inzequalitates 5, 
femper fere ibi. remanentes , impleant 5, 
& ut fubtilifimum ' quafi cribrum for- 
ment, tranfmittens corpora vitrefacta 5, 
eocrcens Aurum & Argentum: hinc his: 
cineribus ubi dextré obducta eft Cupellze; 
cavitas, parum nocet, f; fabulo, aliove fa- 
cilius vitrefcente pulvere ;, mafla ($. 178.)) 
Cüupcllis parandis adhibita, leviter fit in« 
quinata. Et fané prorfus omnem evitare 
inquinationem vix licet: praefertim fi ci- 
neribus Lignorum uteris. Patet inde, cut 
tanta cum cura ille pulvis ($. 175.) de: 
beat preparari, Quin & ideo maxime ca: 
vendum, ne pulveris hujus lgcvigatio fiat 
bre | fupe: 


ARWLTORECTIOC4A 8j 
fuper lapide molliore; utpote cujus abra 
Iont;^" | | : 

$. 180. Convenit, ut Cupelle paulà 
plus potius, duam minus, compactz fint : 
hoc enim femper nocet ; illad , lentius ab- 
forbendo vitrum , tantummodo operatio«4 
nem paululum retardat.- 
- $: 18r. Cupellz é cineribus offium, fpi- 
narum pifcium, Spatho, ideo etiam funt 


fx parücule pulverem  inquinare pof« 


,optimz 5; quia nec opus eft, ut valide 
prius uftulentur, nec tam exa&am regimi- 


nis ignis obfervationem poftulant. Si ve« 
ro Cineres lignorum. fimul additi fuere, 


 neceffum eft, ut per dimidiam vel inte- 


* 


gram horam, antequam imponatur metal. 
8 5 : 


lum, Cupellz prius uftulentur: quod nifi 
fiat, a prorumpentibus vaporibus aquofis 
guttatim ejicitur metallum : nunquam e- 
nim bené aere folo exíiccari poffunt. ejuf- 
modi Cupelle ; cum femper aliquid falis 
alkalini lignorum cineribus adhzreat, a- 


| quam ex aere attrahens: prout horum ci- 


nerum color fufcus, & ipfis affu(a folutio 


falis ammoniaci clare docet, Hinc etiam 


cineres ifti magis proni funt in vitre- 
fa&ionem , quam cineres offium : hi e- 
nimm magis cum Apyrorum natura cons 
veniunt. | | | 
Gorell. Hinc quoque ratio patet, cur 

| Fa pul 


A 
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pulvis ficcus, ($. 175.) quo cavum Cupcl- 
1x obductum eft, fub Cupellatione facilius 
fecelat, fi cineres lignorum ad materiam 
Cupellarum admifti fuere: id quod valde 
noxium eft; quoniam adhzrentibus iftis 
aut pondus fallax accrefcit , aut, emun- 
dando granulum Metallicum, de hoc ali 
quid perditur. ! 
$. 182. Circa madefa&tienem materia ( $. 
178.) Cupellarum obferva: (1) ne nimis 
mucilaginofum , pingue, 8iuidum adhibess : 
Cupellz enim inde fiunt tam compactz, ut 
non modo vitrificata refpuant, hifque len- 
tiffimé tranfitum concedant, fed & valide 
uítulatz , diffipato prius oleofo , findan- 
tur. (2) Ne tale mucilaginofum adhibea- 
tur, ex quo per uftulationemi producatur 
multum falis Alkalini fixi; utr ex '"Tarta« 
reis fermentatitiorum fzecibus. (3) Ne hi- 
mium humectentur Cineres: nuuquam e« 
nim tunc fuperficiem nitidam nanciícurm- 
tur Cupellz. (4) Admiícent quidam u- 
nam decimam circiter argilae elutriata 
partem. Cineribus ante, ($. 178.) dictis : 
quod durm fit , aqua folummodo materies 
eft madefacienda : ope argilla: enim fatis 
cohzrent Cineres, | Cavendum tamen, ne 
nimium argilla addatur; fed femper pin- 
guitudinis diverfa hujus terrae ratio eft ha- 
benda. (5) Nifi Cineres offium nimis ru- 
diter- 
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diter fint triti, tunc aqua pura irrorati 

» eoufque cohzrent , ut neque argilla, ne- 
que mucilago , cohzfionisergo , fint adden- 
dz: tales vero Cupellz;, ficuti & iftze, quae 
fiunt ex Spatho, ($8. 173.) vix uftulatio- 
ne egent, antequam iis imponatur metal- 
lum. | 

Coroll. Patet ergo, cur in Cupella ex ci- 
neribus offium , fpinarum pifcium , aut 
 gypío fpathi, facta, paulo diutius duret 
Cupellatio , fed tutius perficiatur, quam 
f; cineres vegetabilium admixti fint. Len- 
tius enim quidem vitrificatum metallum ob 
compaGtiorem fubfítantiam recipit: fed eo 
etiam minus metuendum, ne aliquid ab- 
forbeatur metalli perfecti; quanquam re- 
gimen ignis non tam exacte fervetur. 

$. 183. Cineritia hzc parva ($. 168.) 
pro operationibus' Docimafticis,. concin- - 
nis, inferviunt; fed fi major copia metalli 
tractanda eít, utimur longé majoribus 
Cintritiis, a dimidio ad fefqui pedem la- 
tis, qux vulgo Zef/ vocantur. Pro his au- 
tem conficiendis adhibentur cineres ligno- 
rum, tanta tamen cum cura, ac ($. 174.) 
non przparatis; quibus addunt aliquid 
farne laterum fubtiliter tuforum. | Pro | 
modulis vero tunc inferviunt vel tefta fi- r5; 
gulina, vel annulus ferreus (Fig. 8. & 11.Fig. 
A'ab. 1. depicta, : SALT 

i B 3 Con ^ 
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$. 184. Confe&tio ipfa fit fequentem in mo- 
dum. (1) Tefta figulina, crufta vitrea carens, 


qagnitudine & profunditate quantitati di- 


veria imponendi metalli refpondens, aquá 
intus bene irroretur ; ut cineres immittendi - 
co melius adhzreant. ( 2) Cineres mox me- 
moratos,eodem modo,ac deCupellis dictum 
($. 178.) , humectatos ,1mmitte 1n hanc te- 
Ítam ; ut hzc ad dimidiam partem imple- 
ta fit: hos dein cineres cum Piftillo lig- 


Tab, neo: dentato, (Tab. I. Fig. 12.) , vel; 


Fig. 


ILC 


fi parvum faltem paras Cineritium, fimpli- 
ci cylindro , ligneo, pollicaris craffitiei, 
comprime; compreflis fuper adde alios ci- 
neres fimiliter comprimendos ; donec teíta 
figulina penitus fit impleta : fuperfluum re- 
move per regulam ferream. (3) Inzquali- 
tates ad marginem fuperftites ope globi 
lignei circumvoluti lewigentur; quo fa- . 
Cto exícinde cavitatem cum Ferro incurva- 


fig:xto ('lab.I. Fig. 0.) ; ut fiat fegmen- 


tum latum, non valde profundum, fphz- 
ricum. (4) Cavum hoc interventu cri- 
bri confperge cineribus ficcis offhum ani- 
malium fubtiliffime tritis, ($. 175.) globi 
rotatione apprimendis: fic paratum erit. 
Cineriliusm, quod una cum fua tefta in los 
cum calidum & ficcum ponatur. 


4L- 
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$. 18g. Annulus ferreus (Tab. I. Fig. 8.)Tab. I, 
impleatur fimilibus cineribus, ac jam dictum PS. | 
($. 183.), ita, ut hi luxuriofe emineant s P4 
tum firmiter eos comprime manibus, vel 

cum Piítillo dentato. (T'ab.1. Fig. 12.)Fig. 
(2) Dein a peripheria verfus centrum fpi-3* 
ral du&u, mediocribus mallei iGibus, 

. comprime cineres ca lege, ut íatis com 
prefü paululum fupra annuli marginem e- 
mineant: vel fi quid deficiat, priori ma- 
terie excufTà, de novo largius imple annu- 

. jum: fi enim cinerum quid faltem füperad- 
ditur, pofteriores cum prioribus non ita 

coherent, quin fub operatione fecedant. 
(3) Hoc fa&o inverte annulum, & altero 
latere, cultri ope, cineres ad tertiam alti- 
tudinis annuli partem exime, vacuumque 

- dénuo cineribus iiídem fic juxta n. 1. & 2, 
hujus replé, ut nullum fenfibile cavum 
maneat. (4) Denique exfcinde cavum in 
Ífuperficie annuli latiore) codem modo, ac 
($. 184.) dictum. 

-- $. 186. Zefle, Germ. dreibfcberben, fant 
aía ignem validiffimum ferentia, valde 
compa&a; ut non modo metalla liquefa- 

.€&a , fed & ipfum Vitrum Saturni, ali- 
quamdiu cocrcere poflint. . 

| F4. $196. 
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$. 187. Figura & magnitudo earum ta- 
lis effe poteft, qualis Cupellarum : quan- 
doque tamen paulo fiunt ampliores. Lis 
formandis adhibetur modulus ligneus vel 
"Tab. Laurichalceus depiétus (Tab. 1. f'ig. c. & 
Fig. V.6.) Neque datur differentia Cupellam in» 
*YL ter & Teftam, nifi quod materia hujus 
magis compacta & cohzrens requira- 
tur. : d. 
$. 188. Materia pro Zz//is conficiendis 
fic preparar. (1) Argillam bonz no- 
ix, puriorem , redige in globulos, aere 
vcl igne exficcandos ; exficcatos contunde 
in mortario; affunde aquam copioíam, 
calidam, ut Argilla penitus in hac dilua- 
tur; poftquam mixtura aliquamdiu quie- 
verit, & fubtederit argilla, effunde aquam 
fupernatantem : quz elutriatio & altera vi- 
ce inftitui poteft ; ut oranes glebulz ar- . 
gilacez ab aqua bene penetrentur, & 
quicquid forté falfi in iis continetur, ab- 
luatur. (2) Adde tunc fabuli puriffimi, 
pulveris filicum calcinatorum , contufo- 
rum, elutriatorum, crucibulorum Haffia- 
corum vitioforum , purorum tamen , vel. 
quorumcunque lapidum apyrorum, tenui- 
ter communitorum , tantum , ut Ípiffior 
paíta manibus fubigentis vix adhaereat, & 
in lamellam redacta vix flexilis fit. Erit 
maífa hac apta, c qua fiant Teftz.- 
SER 9e H6, 
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*. €. 180. Conducit vero, antequam ma- 
gna 'Teftarum copia ex hac materie ($. 
188.). conficiatur, ut prius unicum de ea 
confe&um vas Vitro faturni oneretur, & 
per horam , vel ultra, valido igni expo- 
patur; quo certus fis, an fuftineat ignem 
& Vitrum Saturni: exacta enim propor- 
tio ingredientium ob argilla diverfitates 
determinari non poteft. Natura quando- 
que aliquibus in locis exhibet argillam fic 
temperatam ; ut abíque ulla praparatione, 
vel alterius materici admiftione , aptiffima 
fit conficiendis "Teftis: quandoque ablu- 
tione tantum eget: frequentius tamen 
modo fupra di&o ($. 158.) prius accom- 
modanda eft. 
— $. 190. Siergo maffa explorata ($. 189.) 
abeat in vitrum; addendum aliquid de fu- 
pra dictis lapidum , prafertim apyrorum, 
pulveribus. Caveas tamen, ne Cretz pul- 
verifatae nimium addas :: fi enim cum hac 
fola fit temperata materies ; 1gni quidem 
magis refiftunt confe&tz inde Teflz; at-- 
tamen nimis porofz Lithargyrio tranfi- 
tum![conccdunt : quo abíorpto adeo mol- 
leícunt ; ut vel fponté dilabantur, vel 
forcipe apprcheníze proríus compriman- 
tur. 

$. r9r. Formantur Zefe in modulisq,, ;. 
Tab. I. Fig. j. & 6. fequente ratione:Fig.v.. 
E F j ! Mon & YL,s 
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Mortariolum & Piftillum leviter inunge 


lardo vel oleo ; tum imple prius Argilla 
preparata ($. 158.) ad duas tertias circi- 
ter; ac dein, ope pollicis, materiz argil- 
lacez medio imprime foveolam ;. fuper 1m» 
pone Piftillum, .& mallei ictibus com- 
pinge materiem, quo fortius, eo melius; 
tandem exime T'eítam fimili , ut de. Cu- 
pellis dictum. ($. 178. n*. 4.) modo. 
$. 192. Argillacea materies huc adhi- 
benda tam rigida & ficca efle debet ; ut 
manibus flexa mox frangatur : fi enim mol- 
lior fit, vix integras eximere T'eftas licet, 
aut faltem deformes fiunt. Nec tamen & 
nimia peccet ficcitate : difficulter enim 
aliàás figuratur. 
$.1923. Zefle fic confectze ($. 191.), lo- 


co ficco, & mediocriter calido, per ali- 


quot dies exficcataz , ftatim tunc abíque. 
praecedenti uftulatione infervire poffunt; - 
nifi falia in iis fint tractanda ; vel & Lithar- | 


gyrium: hec enim in vafis liquefacta, an» 
ic non exco&tis, cito per ea tranfudant. 


$:194. Foruix docimallicus , vel , ut alii - 


vocant, Zegauja, Tef/udo, Germ, Maufel , ett 


receptaculum fummo igni refifens, quod 


Cupellas & T'eftas ($.178, 191.) , fub opera- 
tione ,contraillapfum cinerum & carbonum 
defendit, fic tamen fimul figuratum , ut nec 
aeris nec ignis actio, neque & mou 

pet 
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fpe&us, in dicta Vafa ab eo praepediatur. 
- Coroll. Licet ergo varias Zef/udinum figus 
ras eligere; modo dicta ($. 194.) requiti- 
ta habeant. | 
: $. 195. Conficiuntur tamen ut pluri- 
mum illz, qux Cupellationi Docimatti- 
ca inferviunt, femicylindricz 5 pro Cine- 
ritio autem majori ($. 184. 18y.) inftar 
hemifphzrii cavi. | | "Ep 
$. 196. Foramina in Fuorzgice funt. necef-^ 
faria ; ut (1) Artifex commode poflit in- 
trofpicere: quem in finem pars illius an-. 
terior prorfus aperta effe debet. (Tab. IH.Tab, 
Fig.1.) (2) Ut aer eo meliusuna cum Igne; | 
apat, perpetuoque renovetur: abíque hu. 5 
jus enim actione vix ulla exhalatio fieri 
potcít; quz tamen ad Saturni vitrificatio- 
nem abfolute requiritur: ubi namque aer 
certa vaporum copia femel repletus cít, 
vix deinceps plures admittit : unde acris 
perpetua renovatione opus eft. (3) In- 
ferviunt & hzc foramina pro ignis regimi- 
me: fiquidem per apertum anterius fora- 
men,magnum , acr irruensírigidus corpora 
Fornici fuppofita refrigerat ; aut carboni- 
bus impofitis aperturam hanc pro parte. 
obítruendo, vel & porta addu&a prorfus 
claudendo, ignis in líummum intenditur ;. 
id, quod per furni fpiracula tam prompte. 
Yix procedit. (4) Ut vapores uic. 
| iS 


/ 
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Antimonii, Arfenicales, per foramina adl 
bafim Fornicis facta tranfeuntes , non no-: 
ceant adftanti Artifici. 

Coroil. Yn determinandis ergo altitudine, 
longitudine, & latitudine Ferzzcum confide- 
randum , quot & quanta vafa fimul fint im- 
mirtenda, & quod totum interius vaforum, 
tamantica, quam poftica in parte fitorum, 

| cavum oculis Artificis commode patere de- 
. — beat: cujus pofterioris requifiti przprimis 
ratio habenda. Sufficitautem plerumque al-- 
titudo-quatuor pollicum , longitudo fex vcl 
oco, latitudo quatuor vel fex. Segmen- 
ta, ad bafin pro foraminibus minoribus 
exíciffa, debent effe tam alta ; ut modo 
vaícula fuppofita non inquinari poffint 
per illabentes carbones & cineres: illi 
enim vitrificationem plumbi , aliorum» 
que metallorum, & femi metallorum de- 
Ítructionem , impediunt, jamque deftructa 
yeducunt in integrum; ícoric autem per 
&ineres inguinatz lentefícunt, & operatio-- 
nem retardant. 

$. 197. Pro figurandis hifce Fornmicibus 
Tab. Lopus eft Modulis ligneis , (Tab. 1. Fig. 
Fig. 123). | Ame. 
*418 7$ re$. Materia, ex qua conficiuntur, 
eadem eít ac Teftarum ($. 188.) ; modo 
paulum magis humeCata &  flexilior 
ht. 
ecl. $. 199. 
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$. 199. Ut Fornices formentur, redige 
^f) materiz argillacez preeparátze, (S. 
praec.)tantum madefa&tz , ut flexilisutcun-- 
que fit, quantitatem fufficientem in unam 
molem , manibus bene fabigendam ; hanc 
pone füpra lapideum , vel aliud quodcune 
que, quod ab humiditate non valde mu-- 
tatur, planum ; extende maífam aqua- 
biliter in placentam, cujus longitudo. 
paulo major fit longitudine Fornicis con» 
ficiendi , latitudo vero limbum ejufdem , 
in lineam rectam redactum, aliquantulum 
(uperet , craffities, ut duze vel plures la- 
melle , duas circiter lineas geometricas 
craffz , inde abícindi poffint: id quod 
optime obtinetur circumvolutione Cylin- 
dri lignei fupra maffam argillaceam , ci- 
neribus vel creta leviter prius confperfam; , 
(2) Ope fili tenuioris , aurichalcei , for« 
titer tenfi , ábfcinde de placenta (No. 1.) 
lamellam zqualis craffitiei, quam cau- 
te, nc findatur , aufer, & dorlo convexo 
Moduli (Tab. r. Fig. 13.) lardo vel oleoTsb t; 
prius obliniti, fuper applica. (3) EodemFis. 
modo dein latus ejufdem moduli pofterius*! ! 
per lamellam fimilem ,in femicirculum figu 
ratam , claude : ita, ut hujufce limbus cum 
margine pofteriore laminz doríalis (IN*. 2.) 
conglutinetur: id quod ope aqua obtinc- 
tur: nifi enim hzc interponatur; polte- 

rior 


* 
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rior lamella cum priore non cohzrerett 
(4) Eodem artificio (Num. 3.), fi util« 
judicas , pavimentulum inferiori priorum 
[^w laminarum margini adnectere po-- 
teris. Alias pavimentulum , ex lamellza 
argillacea abíciffa figuratum , mobile re« 
linqui poteft: quod tamen tunc femipollis 
cis latitudine ultra latera & plànum pofte-- 
, rius Fornicis (N. 2. & 3.) excurrere dcbet ; 
ut Fornix ipfi) tanquam bafi, eo fecurius 
infiflere poffit. (4) Stringe dein manu ma- 
defacta undique Fornicem jam figuratum; 
ut rimulz hinc inde forte. abícondita& 
claudantur, & argilla modulo bené appli-- 
cetur. (6) Poftquam per aliquot horas im 
aere ficco ftetit modulo applicatus: For-- 
nix, exfcinde ex €o, jam rigido facto, 
fegraentula quaedam fecutidum legem ante: 


Tab, dictam ($. 1€6. Coroll;) & (Fig. 1. & 2. 


IL 


Tab. IL): quo facto modulum caute ex« 


DEI trahe: fi enim füpra illum penitus exfic-: 


- 


caretur Fornix, certo ritas ageret. Poft- 
quam dein per aliquot dies aéri expo- 
fitus Fornix penitus exaruit , in furno 
tandem figuli, vel in ipfo Furno Doci- 
mmítico , inferius defcribendo , excoqui« 
tur; ita tamen, ut in pofteriori caí(u car- 
bones fuperné primum accenfi lento grae 
du verfus inferiora ignem propagent : a- 
lias enim cerifümé ob nimis fubitam: 

ignis: 
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ignis aGionem in rimas dehifcit. Unde — 
& fecurius eft, priore modo in exco&io- 

ne Fornicis procedere. is 

... $.200. Si Modulo convexo ( T'ab.I. Fig. Tab.f. 
13.) alius Modulus concavus (Tab. f. Fig.Fig. — 
34.) ea ratione, uti in explicatione modos; 
citata figura defcriptum, adaptatur, ut —— 
valida preffione materies argillacea utrique 
jnterpofita poffit figurari ; fiunt. Foraices 
folidiores longe , minore labore , minus 
rimas trahenres , in igne magis conítan- 

tes. Proceditur autem hunc in modum. 
Materia argillacea , priore paulo ficcior; | 

vel & improprie dicta Argilla Gallica, 

in cavum Modulum, lardo prius perfri- 
catum , immittitur, atque manibus per 
cavum Moduli femicylindricum, & ad Affe- 

rem pofterius applicatum (T'ab.I. Fig. 14.Z.rig; 
42.) diftribuitur : fuper imponitur tunc Ar-xrv. 
gilla expanfz Modulus convexus , lardo. nt 
lubricus redditus; ita, ut latera ejus à fu- 
periore Moduli cavi margine xqui diftent: 
denique applicatur Affer fuperior (Tab. I. 
Fig.14.4.0.) una cum Cochleis (g) huicn. o. g; 
refpondentibus , conftringiturque. harum 

|. ope eoufque, donec moduli cavi truncum 
fuperimpofitus affer attingat : quo facto 

per Cochleas pofteriores ('Tab.I. Fig. 14. 

4 Kk.) apprime tandem Modulum conve-i. k. 
xum , quantum fieri poteft; folve Coch- 

j idi leas, 


M 


| Tab. Lcochlez (Tab. r. fig. 14. f.) manubrii. 


Fig. 


. XIV 


lit. [2 
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leas, &, fuperiore ac pofterioreaffere ablatis; 
extrahe Modulum convexum : quod fit ope 


loco infervientis. Fornix fic erit figura- 
tus, facile ex cavo cylindrico auferendus ; 
€ cujus dein bafi fegmenta ftatim poffunt 
exícindi: exficca denique & exéoque, fis 
cuti priores. ($; 199.) - | | 

$. 201. Ut majora Cineritia ($. 183.) ope- 
riantur ,inferviunt vel magni Forzices Sphaez 


. roidei( Tab. II. Fig. 3.) ex ferro fufo conflati, 


vel fimiles Fornices con&ciuntur ex mate 
ria argillacea fuper modulis fimilis figura 


Fig rv.( Tab. II. Fig. 4.). Maffa tunc argillacea 


Fig. v. 
& VI. 


manibus faltern madefactis ex vertice mo- 
duli fphzroidei verfus ambitum extendi- 
tur, ficque levi negotio Fornix confi- 
citur. | 

$. 202. Patinarum &  Crucibulorum fi? 


gura patet ex (Tab. Il. Fig. 5,6.). Va» - 


la hzc, fi parva funt 4. initruuntur bafi 
paulo latiore; tum ne carbonibus fuperim- 
pofitis e fulcris fuis dejiciantur; tum 
ne ex igne exemta, fi reponantur in pavi- 
mentum non examufhm horizontale pla- 
num, cadant. | jt 

$. 203. Formantür hzc Vafa ($. 262.) 


.in Modulis ligneis, vel Aurichalceis, í&- 


cundum altitudinem bifidis; ut divelli, 
iterumque committi pofint. Hinc annue 
| lus 
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lus latus, ferreus, ita exteriori Moduli 
fuperficiei adaptatur; ut co applicato 
corhpingi, ablato feparari qucant binae 
Moduli partes: ficuti Tab. I. Fig. 7. & 9.Tab rf; 
melius, quam defcriptio, docet. Hic ta-Fig.vri, 
men Modulus cavüs exteriorem faltem vafi* 1*- 
figuram conciliat ; interiorem vero ca- 
vam Piftillo (Tab. H1. Fig. 8.) effci.Fig 
mus. : VIIr, 
$.204. Materia, ex qua fiunt hzc Vafa 
($.202.) eadem effe poteft, ac TTeftarum 
& Fornicum ($. 188. ad 190.). Notandum 
modo, quod cogducat, vafis fimilibus, 
Ignem magnum jam paífis, attamen mun- 
dis, in pulverem redactis, pro temperanda 
Argilla pinguedine uti. A 

$.20y. Ut cum hoc Apparatu$ 203.)for- — ^ 
mentur Vafa ($.202.) 5 committe Modulum 
cavum,per Ánnulum ferreum (Fig. 7. & 9 )Fig.vir. 
& pone fupra firmum fulcimentum: | ca: & 1x. 
vum dein Moduli imple Materia ($. 204.) 
valdé rigida: quantitate fufüciente; quz 
vix, nifi per folam experientiam, determi- 
nai potett: hanc porrodigitis , vel bacillo 
ligneo, comprime, cavumque ci imprime ; 
ut Materia ultra latera Moduli cavi paulu- 
lum affurgat: impone denique Pitillum, 
(Eig.8.) lardo perfricatum, & fortiffimis ali-Fig: 
quot ictibus, ope Mallei lignei infligendis, 
adige: aufer tandeiz eaute Piftillum; & fi 

S G | (Mt 
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"Materia fuit fatis rigida, & Modulus ca« 
vus fatis expolitus, laxato annulo, ex di- 
vulf(o cavo Modulo Vafa. ftatim porerunt: 
eximi: fi vero Materia nimis pinguis, aut: 
hume&ata , neque cavus Modulus fatis: 
politus fuerit , repone Modulum; extra-- 
co Piftillo, in locum ficcum & cali-- 
'dum: fic intra pauca minuta Modulus di«: 
velli, & Va(culum eximi poterit. 

$. 205. Poftquam fatis exficcata funt: 
h&c Vafa ($. 204.) ;in furno figuli futt ex- 

coquenda. | 
^. $. 206. Majora Crucibula & Patine €o- 
dem modo conficiuntur, Tantummodo,, 
loco Mallei, prato utimur ad Piftillum im 
Modulum cavum adigendum. | dicis 

$.207. Caütele in hifcé Vafis confi 
ciendis obfervande funt. (1.) Ut Mate- 
rix fufficiens quantitas fimul & femel une 
vice in Modulum immittaturz fi enim fe-- 
mel compreffze Materei nova ejusdem mo« 
lecula fuperadditur; hxc cum priore nori 
cohzret: quod idem accidit, fi aliquoii 
maffule folida , fallem. compa&ee , nori 
prius fubigendo probe unit, immittun: 
tur. Hinc plurimee fiffurz , & pori, full 
exficcatione & exco&tione dein naícunturr 
fape nec vifu, neque, fi percutiuntuf" 
tinnitu detegendx , interim promte fali; 
transmittentes, (2.) Nifi Vafa hzc fiam 

cum 


Cum lato fundo; Modulus concavus lardo 
non eft obliniendus: alias enim dum Pi- 
- ftillum educitur , Vas, huic adhzreícens, 
» fimul cum eo de Modulo cavo avelli fo- 
| ler; ut poftea non nifi fractum de Piftillo 
auferri poffic..- : » : 
$. 208. In Fufionibus fzpe opus eft, ut 
Vafa d;gillis claudantur:lizc igitur. ("Tab.Tab.1f. 
IH. Fig: 10.) exhibeo. Conficiuntur eaFig. x. 
ex Materià eádem, e quà Patinz & Cru-- 
cibula: Vulgaria enim figulina, praefertim 
Lithargyrio obdu&a, fummo igne lentef- 
cunt & adhsrent Vafis; ita, ut :egre auf- 
ferri poffint 5 vel etiam proríüs liquefcunt. 
Exícinduntur igitur potius Tigila ope 
cultri ex placenta argillacea ($. 188.) , fupra 
tabulam planam extenía, ea magnitudine; 
qua réquiritur pro varietate diametri Va- 
fis claudendi: effingitur dein in lamella 
exícifla: fuperficie inferiore, quz Vafi 
claudendo contigua effe debet, affurgens 
margo; cujus ope fic firmatur Tigillum, 
ut id rutabulo , vel dum Carbonces inge- 
. runtur, haud facile dimoveatur : — fuper- 
. additur tandem in medio fuperficiei exter- 
ne fruftulom. argilla: ejusdem; ut bac 
quafi anfa, eo commodius cum forcipe 
auferri atque apponi rurfus queat. 
| .$. 209. Cucurbitule feparatorie (Tab. IT. Tab-IT.. 
. Fig. 11.) debent fieri ex vitro pellucidiffi- P8 x7 
| C 2 «c6, 


mo, fimul tamen Aquis ftygiis fatis refi- 
ftente; ne arrodantur. Nec nimis craffz 


fint, prafertim in fundo: craffiores, enim 
igni impofitz facillime crepant.  Altitudo 


earum octo vcl decem zquet pollices : 
orificium fit auguftius, vix ultra dimi- 
dium pollicem apertum; ne valide effer- 
veícens intus contenta materies vel oram 
fupergrediatur ; vel faltem aliquid ejus fub 
forma tenuium guttularum, pluviam fub- 
tilem velut referentium , quibus femper 
nonnihil de metallo foluto adharet, ex- 
cutiatur; tum ut fumi magis repercutian- 
tur. Bulbus fatis capax cít, fiunam alte- 
ramve unciam Aquz fortis capit. Conve- 
nit praterea, ut orificium earum , in mar- 
ginem vel oram repandam reflexum fit; 


ne folutiones, dum effunduntur, juxta va- 


fis latera decurrant. ! 
$. 210. Pro tali Cucurbitula, $.209. fufti- 


Tab.II.nenda utimur 77pode ('Tab. YI. Fig. 12.) fic 


Fig. 
AII: 


Fig. 
XilI. 


formato, ut & parva, & paulo majores, 
ejusmodi Cucuibitulz: tuto ipfi imponi 
queant. Hinc pedes ejus valde fint diver- 
gentes; ut commode pruna fupponi. & 
aufferri, omniaque folutionis phaznomena 

accuraté cerni poffint. | 3 
$. 21 T. Catizus dein, Anfía & Gutturnio 
inftructus , cupreus, vel vitreus, (Tab. lI. 
Fig. 13) pro, edulcoratione Calcis Argen- 
^ Uu 


5 
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ti per Cuprum ex Aqua Forti przcipitatz 
infervit. Aptior is eft, de Cupro fi para-. 
türy quia tum excutere potcft, quidquid - 
Argenti in folutione poft przcipitationem | 
remanfit. Atqui fere femper ejus quid- 
piam remanet. Diameter Catini debet effe 
fex pollicum vel ultra; profunditas cir- 
citer quatuor. e | 
-$. 212. Porro Catillas aureus,  polli- 
cem latus, dimidium pollicem profundus, 
(Tab. II. Fig. 14.) przfto fit, inferviensTab.II, 
ad Aurum , ex quo aliud metallum in Se-Fig. 
sparatione Docimaítica eft erofum , ignien-"!* 
dum; ut, quicquid ei adhzreícit men- 
ftrui, diffipetur. Puro is ex Auro con- 
fe&us requiritur: in terreo enim Carillo fa- 
cile aliquid de Auro, utpote fub fepara- 
tione fragili & pumicofo facto, abradere- - 
tur: fi vero ex alio metallo conflatus 
effet ; vel liquefceret tanto 1gni ferendo 
impar, vel (corias fquamofas deponeret, vcl 
& per menítruum in Auro refiduum arro- 
deretur, ficque utroque modo Auri pon- 
dus increíceret , Dócimaftam decipiens. 
$. 213. Pro hoc Catillo (Snzrzo Dus 
ftinendo, fingularis itidem Z7;pus ferreus — 
("Yab. ll. Fig. rg.) aptatus defidera-Fi$ xv. 
c OE 
$.214. Situla lavatoria (Tab, IT. Fig.Fie 
16.) eit Vas oblongum , in quo leviores* "t 
4 X33 Mi- 
N 


pita, Infervit ceterum huic quoque ufui 


qualecumque vas ; mediocris capacitas 
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Minerarum partes, fteriles, per aquam 


affulam, motamque, abluuntur. Materies. 


cjus fit figulina, vel lapidea, crufta vitrea 
carens ,in nitidam tamen fuperficiem expos 


tis, repandum. 


"Tab. 
Fig. 
XVII. 


$. 21g. Pyxis tandem lignea, granulatoria, 


pro Plumbi &Stanni gránulatione ante de- 


fcriptà ($.44.) requiritur, operculo fuo. 


inita, tante armiplitudinis; ut aliquot 


* fibra metalli in ea contineri, valideque 
conquálfari poffint. Iconem cjus (Tab. II.; 


Fig. 17.) exhibet. 

$. 216. Ut vero Metalla vià humidà in 
granula comminuantur; adhiberi poteft 
quodcunque Vas repandum , aqua imple« 
tum frigida, fcoparum ope in gyrum mo- 
venda. Scilicet Metallum , fi majore 


quantitàte fimul in granula redigendum - 


cít, liquefactum prius , ope minimi dein 


Crucibuli candefacti , forcipe apprehenfi,. 


ex majori vafe, in quotota maffa liqueícit, 


hauritur, &' dum alius interea Ícopis - 


aquam agitat, hasque tunc pro dimidia 
parte fupra aquam elevat, infunditur uno 
rivo in iftas fcopas, ut per has in aquam 
delabatur. Scope autem non nimis denfae 
efle debent; ne tot obflaculis impeditum 
Metallum juffo citius frigefcat, ac in illa- 

| | rum 
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yum interílitiis dctentum cohzrefcat , a- 
quam haud attingens. Poftquam omne 
Merallum fic inje£tum eft y. decantatà a- 
quà, reperietur id in minutas partcs divi- 
fum. | Deires 

J. $.217. Alii utuntur fingulari alià ad hoc 
opus accommodata Machina, quam (Tab.Tab.1i. 
1I, Fig. 18.) exhibet. Cylindrum videlicetFig. 
ligneum, íex pollices longum; .diametri* 11^ 
decem pollicum, axi & manu rio, Cotis 
inftar inftrnunt: tum ejus in ambicu juxta 
longitudinem fex vel o&o efformant can- 
cellos, profunditatis trium circiter polli- 
cum, QCylindrus fic aptatus fupra fimile 
($. praec.) Vas repandum collocatur; it4, 
ut Àxisejus, femicircularibus cavis, margi- 

ni Vafis incifis, exceptus coerceatur , nc, 
dum rotatur, € loco fuo mover! poffit. 
Poilea Vas aqua impletur ad tantam alti- 
tudinem, ut una tertia pars Cylindri intra 
aquam demería fit. Metallum tunc lique- 
factum, fimili ratione, ac $. przced. hau- 
ftum, fupra Cylindrum deícriptum, qui 
ope Manubrii circa Axin fuum rotari 1n» 
terea debet, projicitur. Ita Metallum 
fubtilius, quam priori modo, $.przc. in 
laminas complicatas comminutum acqui- 
ritur, 


Schol. Hifce binis Modis ($. 216, & 217.) durum 


tg Argentum, varieque Mixte. Meiallice , optume é 
G 4 4:0 


W. 
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uuo grantlantur :/— Cuprüin vero. femper cum pericu- 

lo: quod ut evitetzr , tenui rivo , parca copia fimul , 

eft effundendum : 1d quod fecurius peragitur , fi per Cru- 

eibulum candefatlum ,- cujas fundus foramimbus qui- 

busdam parois anflvuclus efl , tranifufro fits. ut fie per- 

celatione quafi divifum prius Cuprum in Scopas ($.216-) 
. vel Cymdrum ($ 217.) decidat, — 


..$. 218. Olle Cementatorie funt Vafa fi- 
gulina, Cylindrica, quibus adaptata funt 
Tipilla, ex vulgari argilla a Figulis torna- 
ta. Magnitudo iftarum Ollarum debet re- 
fpondere quantitati Czmenti immittendi 
($.153.). Attamen non convenit, ut ultra - 
octo vel decem pollices fint late: fi enim 
ampliores funt, difficilius & inaequali- 
ter, praeíertim in medium earum, apit 

Tan15. 55 77 | ta 

$.219. In Vafishifce(S. 218.) & Operculis 
eorum figulinis conficiendis, nota, quod . 
omnis Árgilla fub exficcatione, & exco- 
.&ione, 1n minus fpacium cogat: ita quie 
dem, utargilla purior una parte decima fe- 
cundum diametrum imminuatur : quo 
magis vero temperata cft fabulo , aliove ]a- 
pidum & vaforum iam exco&torum pulve- 
re; eo minus, imo tandem vix fenfibiliter 
imminuitur. Hinc fi determinatae magni- 
"tudinis Vas vel Operculum , ex Argilla fierj 
debet; tanto id majus eft faciendum, quan- 
tum expcrientia docet argillam. crudam, 


vel 


^ 
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vel certo modo pra paratam , exficcatione 
immirul — viis ute 
( $. 210. Conus fuforius  ('Tab. II. Fig. Tab: 
19.) infervit ad Prazcipitationem fuforiam : 2d 
quz fit, cum duo corpora fimul liquefa: xix. 
Ga, haud tamen fub fufione exacte inter 
íe mutuo coeuntia, ob diverfam pravita- 
tem fpecificam, in duo ftrata fponte fe- 
cedunt. Poffet equidem ifta Przcipitatio 
in eodem illo Vafe, in quo Fufio inftitui- 
tur, fieri: fed tunc neceffum foret femper 
qualibet vice Vas fuforium frangere; quia 
€x €o integro excuti nequit pracipitatum. 
Hinc peculiaribus Conis ita dictis ad hoc 
opus utimur , in quos liquata Maffa cf- 
funditur, peracta Przcipitatione facile ex- 
cutienda. Quoniam autem Przcipitandx 
materiei exigua fxpe tantum copia cft; - 
ideo eligitur pro Conis Fuforiis Figura 
Conica: ut nimirum in apice ejus fubfi- 
dens materies gravior in unum folidum . 
Regulum colligatur. | 
—.$. 221. Materia, ex qua Cogus fuforius 
fit, eft Cuprum vel Aurichaleum; ut in- - 
terior ejus fuperficies fat expoliri pofüit. 

S1 ex Aurichalco is paratus eít, cavcn- 
dum, ne nimis fervidusfiat: fi enim tunc 
paullo validius percutitur, ob hujus Mc- 
talli in calore magno fragilitatem, facilc. 
finditur. | 


G $ $. 222. 
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| $. 222. Si magna liquefacti Przcipitan- 
di copia effundenda eft; loco Coni tuforii 
($,221) fubilitui poteft Mortarium ma- 
gnum, Aurichalecum aut Ferreum , vel 
aliud quodcunque amplum vas Ferreum. 
$. 223. Porro quando Metalla, aut Se- 
mimetalla, fufa effunduntur, ut vel adíer- 
ventur, vel deinceps aliqua parte explo- 
rentur; conducit iis fub effufione formam 
oblongam, non nimis craffam, conciliare: 
fic enim €o commodius dividi aut in fru- 
. ftula confcindi poffunt. | Ad hoc obtinen- 


TeblLdum —infervit 4nfundibulum (ab, 1. Fig. 
Fig.XX.36.), Liugones? vocant, uno vel pluri- 


bus incilibus, prifmaticis, vel femi-Cy- 
'Jindricis , bene politis , magnitudinis diver- 
fx, & longo valde manubrio inftructum, 
e Ferro, utpote aptiffima ad hoc opus may 
teria, paratum. | 


$. 224. 91 vero Mafiula Metallica Pra- | 


cipitata ilico, & tota, Cupellz eft impo. 
ncnda; eligitur potius Jwfugdibulum , for- 
mam fegmenti parvz fpheraz habens, 
itidem e Ferro conflaaum ;. quale ad ef- 


fundendas etiam Mineras per Plumbum ex- 


traéctas & Ícorificatas adhiberi folet. Ita 


nimirum cavetur, ne Maffula Metallica, 


angulofa fua fuperficie, forfan de tenero 
Cupelle cavo , dum huic imponitur, 
aliquid abradat ; idque fcabrum reddat. 

$. 22 y. 
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$. 22f. Omnia hzc Infundibula, ($. 221 
id 224.) debent bene calefieri, antequam in 
A effundatur Metallum $4 ne forte madidius- 
-ula fint, vel tempore praefertim frigido , 
oer fubitaneum calorem , dum infunditur 
Maffa liquata, madorem contrahant: quo 
in cafu (Gepe, cum infigni periculo, in- 
fufa Materies disjicitüur. — | 
.$. 226. Dein & ícbo oblinienda funt 
prius; ut Reguli eo melius inde rurfum 
excuti poffint, nec a Mafla infufa arroda- 
tur cavum: [nfundibuli. Si vero maxima 
copia Metalli, praefertim valde fulphurei, 
vel ope Sulphuris pracipitati, effunden- 
da eft febacea Coni, aut Mortarii, illi- 
nitio vix fufficit ad impediendam modo 
dictam arofionem : quia moles ingens Ma- - 
teriei infulz: quam diutiffime fervida ma- 
net. Unde in hoc cafu luto utuntur opc 
aqua in tenuem pultem redacto , quod, 
cavo Coni aut Mortarii tenuiter illitum, 
deinde exficcatur. Sic crufta hac median- 
te certius prohibetur Sulphuris in Metal- 
lum Infundibuli actio. Quin vel Cuprum 
quoque purum, nullo licet cum Sulphure 
fufum, fimile quid efficit: quare & in hoc 
cafu dicta cautela opus eft. | b. 

—. $. 227. Porro duobus opus eft ad Doci- 
mafiam Mortariis, altero Ferreo, profun- 
diore , ig quo corpora tundendo commi- 
h nuurne-s 
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puuntur$ altero minus profundo, Ferreo, 
-*el Ligneo, repando , ad quodPittillum re-: 
quiritur ligneum. | Pofterius , praecipue: 
Ferreum , pro Amalgamatione infervit : 
Ferrea enim Mortaria ad hocopus funtap- |. 
tiffima; quia, licet triturationede Ferro ali-- 
quid abradatur , id tamen Amalgamati fe 
non miícet : ut ideo Ferrum caeteris Metal-- 
lis hunc in finem praeferendum fit. Acce- 
dit, quod mediocriter etiam in eo calefie- 
ri poffit Mercurius : unde Amalgamatio val- 
dé acccleratur: id, quod in ligneo Morta-: 
rio haud adeo commode efficere licet. 
$. 225. Requiruntur pricterea pro Ope- 
rationibus quibusdam , ad Docimafiam qui- 
dem dire&é non pertinentibus , at quas ta- | 
men Docimaftam proprio marte perficere 
expedit varia afa Deffillatoria ; cujusmo- 
di funt Cucurbite ac Retorte, Terree & Pi 
7rez : Ííed quum hzc fatis cognita fint, 
& ubique in Chemicorum libris defcripta ; 
haud opuseft, a me heic ut prolixe deícri- 
bantur. Modo notandum , quod Vafá vi- 
trea, quz calorem magnum terre debent, 
co fint meliora, quo tenuiora: craffaenim 
mox finduntur. Contrarium vero obtinet 
in Excipulis ; utpote quz crafliora cffe pof- 
funtAi e | HT | 
$.229. Quando Vafa ($8. 228.) fümmo igni 
nuda ex pofita funt, facile contingit; utabin-- 
gefto 


í 
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gefto in Furnum novo ignis pabulo, frigi- 
Qo, crepent : quod ut impediatur, opus 
eft Loricatione. Elzc autem fic peragitur. 
Materiem, ex qua Fornices & Crucibula 
fiunt ($.189.), loco aqua humecta San- 
guine recenti, nondum coagulato, duplo 
yel triplo aquz diluto; ut tenuis fiat paí- 
ta: huic dein paft infuper admifce pilos 
vaccinos, aliosve non nimis longos ,. nec 
rigidos: quin & fi przcfto eff Vitrum com- 
minutum , atque per cribrum trajectum, 
bujus itidem aliquid haud inutiliter inter- 
mifceri poteft... Hac tunc maffà, penicil- 
li ope, obline Vas, ac dein exficca: 
ficcatum denuo obline, rurfus exficca: 
idemque & tertia & quarta vice repete, do- 
nec Vas obductum fit crufta, vel Lorica, 
pollicis tertiam vel quartam partem craffa. 


|! Scholion. Ur Sanguis a coapulo .breeferoetur ; me- 
ce(fum efl , recens, mox ac ex animal: profluxit , ma- 
nu aut bacillo agitetur ad vefrigerium ufque: fic azze- 
unas dein per aliquot dies abfque coaeulo perflat. 

. $. 230, Pro claudendis Vaforum ($.228.) 
commiffuris, fi Spiritus acres , corrofivi, 
deftillandi funt, convenit Bolum, Albumi- 
ne Ovorum aqua diluto fuba&um, priori 


pafte ($.przc.) intermifcere , ea propor-- 


tione , Quam experientia fola determinare 
licet: fic Lutuz acquiritur vaporibusacri- 
bus coércendis adaptatum. 


lI. 


Tab. 
TI. 
Fig.t 
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II. 
DE FURNIS. 


$. 231. Cum Artis Docimafticz exet-- 
citium, maximé, in Foffilium per Ignenti 
tractatione concinna confiftat ; requirun-- 
tur Inftrumenta, in quibus Ignis contine 
ri, ad objecta applicari, & in determina- 
tum gradum augéri ac minui pro lubitu: 
promte poffit. Dicuntur hzc Furz:. 
, $.232. Primus Zurzus,qui pracipuédiciturr 
Decimaflicus (Vab. II. Fig. F.),fequenti mo- 
do fabrefit. imo. De bractea ferri forma-- 


tur prisma quadrangulum , cavum, unde- 
cim pollices latum, novem altum , (aa. bb.)) 


fuperiüs in pyramidem convergens trunca- 


bb. cc. ram,quadrangulam,cavam(bb. cc.) apertu- 
d Ta (d)terminatam , feptem pollices altam; 


"* Ad Bafin fiat Porta (e) tres pollices alta ,. 


cujus latus fuperius (it feptem pollicum. 1n- 
feriüs autem prisma iftud fimili lamella fer- 
rea, tanquam Bafi (aa) clauditur. 2do 


quinque lata , quz ad Cinerarium ducat.. 
3tio Supra hanc Portam fiat in altitudine: 
lex pollicum a Bafi alia Porta (f) fegmen-- 
tum circuli referens , quatuor pollices adi 
bafin fuam lata, in medio dimidium fupra: 
tres pollices alta. 4to Poftea tres gne 

fere 
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ferrez ad anteriorem Furni hujas partem T2b. 
firmentur: quarum prima (gg) undecim]! 
pollices lata, dimidium pollicem alta, in- 75 " 
fimo fuo latere ad Bafin Furni tribus vel ^ 
quatuor clavis ferreis ea lege adfigatur; ut 
furfum nafcatur Crenula, inter Lamellam 
iftam & Furni parietem intercepta, tantae 
amplitudinis, in qua locati, & liberé huc 
illuc moveri poffint Valvze Portz in- 
ferioris (k k), ex craffiore bractea fer«k k 
Tea conficiendz. Secunda Lamella (hh),h h 
lata undecim, alta tres pollices, fitu la- 
.mellz priori exa&té parallelo, ad fpatium 
inter ambas Portas (INo. z. & 3.) medium 
ita adfüigaturs ut tam fuperior, quam in- 
ferior, ejus margo cut latere Purni crenara 
formet cavam. ^ Altera nimirum harumve 
crenarum , deorfum fpectans, infervit ex- 
-cipiendo margini fuperiori Valvarum , Por- 
tam infimam (No. 2.) claudentium: alte- 
ra vero crena, furfum refpiciens , margi- , 
.nem inferiorem Valvarum Portulz fupe- 
rioris (No. 3) exceptura eft. "Tertia La- 
mella (11), fimilis primze, proxime fupra i;, 
Portam fuperiorem (No. 3.) eum in mo- 
dum defigenda eft; ut crenam conftituat 
deorfum fpectantem , contiguam mar- 
gini fuperiori Portae fupremz (No. 3.). $to. 
Ád quamlibet Portam (No. z & 2.) clau- 
dendam duz aptentur Valvz, ex laminis 
fer- 


'l'áb. 
IL 
Fig. r. 
kk- 1l. 


OQ; 


p. cum 
altitudine unius pollicis fupra Porta fupe- 


f 


L] 


d 


q 


L 


ieygocmNM ASTE, TL 


ferreis conficiendz , in Crenis fupradi&tis 
mobiles (kk. 11.).  Valvae autem duz, ad 
fuperiorem Portam (INo. 3.7 pertinentes 


. (I) in fuprema fui parte perforandz funt; 
altera quidem Rimulá - pollicis latà, fes-- 


qui pollicem longà (m); altera vero fora- 


mine femicirculari , pollicem alto, duos 


lato (n). Singula praterea Valvz mo- 
biles inftruantur anfa, qua, dum moveri 
debent, apprehendi poffint. 6to. Quin- 


que infuper foraminibus, rotundis, polli- 


caris diametri, perforetur Purnus: quorura. 
duo in parte Furni anteriore (00), totidem- 
que in polteriore fiant, altitudine quinque 
pollicum a Bafi, a lateribus autem Furni 
utrinque intervallo trium & dimidii polli- 

dittantias Quintum denique (p) fiatin 


rioris (f) marginem fuperiorem. 7o, [n- 
teriora táàndem Furni latera armata fint 
Uncis ferreis, dimidium pollicem promi- 
nentibus, tres circiter pollices a fe mutuo 


diftantibus , pro luto, quo Furnus intusob- - 


duci debet, firmando infervituris. 8vo, Su- 
periori porro Furni Aperture (d) adapte- 
tur Pyramis ferrea, mobilis, cava, quadraa- 
gula (q), tres pollices alta, fuper bafi fe- 
ptem pollices lata, coiens furfum in 'T'u- 
bum (r) cavum, diametti trium pollicum, 

duos 
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duos pollices altum , fere cylindricum , non 
nihil tamen veríus fuperiora convergen- 
tem. Scilicet prominens hic Tubus fervit | 
fuítentando Camino , itidem cylindrico fe-— 
r6, cavo, ex bra&tea ferri conflato, duosT ab. 
pedes alto (t), qui , cum igne epuseft inten- Fig. 1j 
fiffimo, breviori illiTubo perpendiculariter €. 
fic imponitur ;ut hunc ad.fesqui vel duorum 
policum profunditatem. preffe. excipiat, 
auferrique denuo pro lubitu poffit, ubi 
tanta ignis vehementia non requiritur. Id 
ipfum veroOperculum pyramidale (q) dua- 3 
bus praeterea Anfis(ss) inflruatur;ut mani^ ss 
bus vel forcipe apprehenfum auferri iterum- 
que imponiqueat. Quin &,neid Furni A- 
perturz (d) impofitum facile dejiciatur,ad q 
dextrum finiftrumque Furni marginem fu- - 
periorem (cc) braétea ferrea adfigatur fic cc 
reflexa introríum ; ut fulceum conftituat 
anterius & pofterius apertum, quo excipi 
poffint firmarique Operculi margines late- 
rales, atque antroríum ac retrorfum pro 
arbitrio moveri, ubi id auferri aut adponi 
debet. 9^». In altitudine fupremi marginis 
Portz inferioris (e) ad fuperficiem Furni e 
internam firmetur T'endicula quadrata, ex 
craffa bractea ferri confe&a, fesqui pollicem 
lata, (Fig.2.),qua fuftinendz craticula &Fig. T3 
luto eft dicata. Conftet autem ex duabus - 
partibus ifta Tendicula; ut immitti com- 
: .H mode 
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mode intra Furni cavum poffit. Sic pa- 
ratus eft Furnus Docdimaflicus , qui dein Lu- 
to intus obduci debet: quod modo fequea- 
ti perficitur. : 
$233. Scilicet ut Tgnis eo melius coer- 
ceatur ,, neque ferrum ignis vi candeícens 


 deftruatur ; tota interior Furni (232.) fupere: 


ficies , ad unius, vel fesqui digiti crafhiiem 


Tab, (vid. Tab. 11I. Fig. 3. & 4.) obducenda cft: 


III, 


Luto. Lutum huic negotio aptum exhi-: 


peni 4 maffa argillacea ($. 188. 190.), vel Ar: 


illa Gallica, fanguine bubulo, triplo vell 
quadruplo aqua diluto, madefacta. An- 
tequam tamen parietes interni ifthoc Lu.: 
to obducantut; locari prius intra Furpumi 
debent Bacilli ferrei , longitudine Furnii 


- diametrum zzquantes , quadranguli , prisma-- 


tici, femipollicem craffi, extremis fuis ai 
'l'endicula ($. 232. IN9. 9.) fuftentandi, in-- 


tervallo " pollicis a fe. mutuo diftantes,, 


ea lege firmandi, ut plana eorum laterai 
ad Furni fe&ionem transverfam obliqua 
fint, angulique duo oppofiti alter furfum,, 
alter deorfum , fpe&tent: quo fitu cavetur, 
ne cineres pabuli ignis intra Bacillorum in-- 
teríitia diutius detineantur, obftru&tio-- 
nemque faciant libera: aeris ventilationi 


"T'ab. obfuturam. (vid. T'ab. III. Fig.4.). Furnus: 


IIl. 


Fig. I 


|/ 


dein, Luto obdu&us, leni calore exficca« 
: - fus. 
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| tus, aptus tandem eft ad Operationes Do- 
'cimaílicas, pracipue illas, quz fub For- 

nice Docimafítico ($. 104.) perfici debent. 

|. $. 234. Quod fi igitur in Furno hactenus 
defcripto ($. 232.233.) inftituenda eft Ope- 
ratio ; per quatuor Furni foramina inferiora, 
anterius & poílerius e diametro pofita, 
ante defcripta, (vid. Tab. III. Fig. 1. oo »t 2 
transmitti debent duo Bacilli ferrei, pol-pi; , 
licem craffi, tam longi, ut eorum extre- oo. 
.ma utrinque paululum ultra foramina fo- 

ras promineant. [nferviunt hi ad Forni- 

cem , hujusve pavimentum ,  fuftinen- 
dum. (vid. Tab. 1II. Fig. 3. & 4). For-pis 
nix igitur tunc per íuperiorem FPFurni&iv. 
Aperturam (Fig. r. d.). immititur, &piz.a- 
ita fuper Baculos ferreos modo defcrip- - 

| tos locatur; ut ejus anterius latus aper- 

| tum proxime contiguum fit interno lim- 

. bo Portz íuperioris (f) (vid. & Fig. 3. -& 
 & 4). Ignis Pabulum ingeritur per Furni?l8 tu 
.Fattigium. (d); cujus Operculum ideori ; q 
 & mobile, & non nimis grave fit, opor- 

| tet (q). Materiam pabulo ignis aptif- q 
fimam heic prabent Carbones ligni du- 

| rioris, Fagini prafertim , in frufta polli- 

| caris magnitudinis diffratti, quibus For- 

Dix ad aliquot Pollicum altitudinem eft 

| obruendus. Majora Carbonum frufta ideo 
rcprobamus, quia per anguftum interfti- 
tium, quod datur inter Fornicis latera & 

H z Fur. 
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Furni parietes, non delabi, ádeoque femet 
haud undequaque fufficienter circumfe- 


rentiz Fornicis accommodare poffunt : un-- 
de fit, ut loca ignis pabulo vacua hinc. 


«ext 


inde relinquantur, ignisque fic non fat in- 


tenfus aut & inzqualis producatur. $i 
. vero contra minora adhibentur Carbonum 


Toole Craticulam obftruentes liberam Aeris. 


ventilationem , vel maxime heic requifi-- 


stam, impediunt. . - 
$ 25f. Exacto ut plürimum Ignis Regi- 
mine, fnb Operationibus in hoc Furno 


Tab. ($. 232.235.) inftituendis, opuseft: hinc ad 


Ji fequentia attendendum. | Si Porta Cinerarii 
Fig. 1.e Tab. 1L. Fig. 1. e.) tota eft aperta; Por- 
ftz. autem fuperioris (f) Valva mobiles 

kk (k k) ita ad fe invicem adducuntur, ut in 


. Porte medio fefe tangant ; quod fi przte- - 
q : rea & Operculum (9), hujusque Tubo (r) . 


£ adapratus Caminus altior (t), fuper imponi- 
d tur Furni Faftigio(d) ; tunc ignis erit fum- 
mus, qui ex-itari poteft : quamvis interim 
Camini applicatio vix unquam , nifi tem- 
peftate calidiore , requiratur.Si vero, Fur- 
no eadem ratione ac modo deícriprum dis- 

(— potito, in apertam cjus Porram fuperiorem 
&(f) ponuntur prung candentes; ignis ad- 


huc. 
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buc magis intenditur: quo tamen artificio - 
faro vel nunquam opus erit. Porro, quan- 
do Porta fuperior, obdu&tà folà illà Vale — 
mobili;quz oblonga, angutta Rima ( Tab p 
111 Fig. t. m) pervia eft, clauditurs tuncEg, ;: 
fit eftus paulo minor: plus vero isipfe im- m | 
minuitur,fi Valva alteraj;femicirculari Fo- —— 
ramine (n), quod Rimá prioris majus eft, 
inftru&ta, oftio obducitur: quin & hoc mi- 
nor excitatur zítus, fi Caminus Operculo - 
impofitus aufertur: denique vel ex parte, - 
vel in totum, claufa Cinerarii porta, ca- 
lor itidem deprimitur ; . quandoquidem 
prohibetur ventilatio aérís ad ignem excie 
tandum neceffaria: dum vero, praeter prio- 
Ta, fimul etiam: prorfus aperitur Porta fu» 
perior; tunc aér irruens, frigidus, Cor- 
pora fub Fornice pofita, mutanda, adeo 
rtefrigerat, ac in ulla Operatione requiri- 
tur; ut hinc ebullitio Plumbi penitus 
tum impediatur. Si inter Operationem, 

in una vel altera Fornicis parte , gnis inct- 
pit deficere vel insqualis fieri; fignum 
€fL, váàcua prunis fpatia efle nata intef 
Furni & Fornicis parietes : quapropter . 
tunc ímmiffo per Foramen Furni faperius 

(p) bacillo ferreo undequaque commoveri p 
debent pruna ; üt hz fic collabantur, de- 
centerque deinceps atque gequabiliter'agant. 

- $. 236. Notandum tamen circa mox 
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48.234.) de(criptum Tgnuis Regimen, quod, 
apparatu licet eadem prorfus accuratione 
" in(tru&o, non tamen femper effectus fe- 
quátur zqualis: cujus. differentiae caufa 
plerumque in aéris dispofitione diverfà fita 
eít. Cum cnim omnis Ignis per carbones 
eo validius excitetur, quo acer magis den- 
. fatus, majoreque rapiditate motus, illos fe- 
rit: quod Folles clare docent: patet hinc 
tempore calido & humido, atque Athmo- 
fphzra exiftente levi, minoris cfficaciz 
fore Ignem in Furnis: fimiliter, plurimis 
Furnis prope fc invicem fitis fimul ar- 


dentibus, ignem pro parte fuffocari ;- 


quoniam aér circumfufus rarior reddi- 


tur ac levior: quod ipfum etiam, Tem-- 


pore praíertim aítivo, Sol, talem lo- 


cum , quo Furnus fitus eft, illuftrans, ef- . 
ficit. E contra Tempeftate frigida, fic- - 


ca, Athmofphzra ponderofior maximum 
ignem excitat. | 
$. 237. Infuper quo minor in codem 


Furno locatur Fornix; quo plura & am- 


pliora Fornix ifte Segmenta habet exíciffa; 
quo minor Parietum Fornicis eft craffi- 


ties; quo magis Vafía vertus Partem poe. 
fleriorem' Fornicis funt locata; co vali- 


dior in Corpora mutanda zíflus agit: & 
contra. | 

6$. 238. In eo cafu, quando plures, ad 

Ignem 
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Ignem excitandum requifitz, Caufz defi- 
| €eiunt, tunc in vulgaribus Furnis Docima- 
| ficis, ut Operationes rite perfici queant, 
| Artifex omni molimine vix fufficienter in- 
citare poteft Ignem ; quamvis Follis ope, 
& prunis in Portam fuperiorem impofitis, 
utatur. Hinc pofui Craticulam tres fere 
pollices infra Fornicem ; ne, quod in vul- 
garibus Furnis Docimafticis obtinet, aer, 
| per Cinerarium irruens, refrigeret pavi- 
mentum Forniciss dein, ut minimz, iam 
feré confumtz, prunz, & cineres, pet 
Craticule interítitia facilius decidant & 
majores prunz , ignem adhuc alere apta, 
retineantur. Denique & Caminum (Tab.Tab. 
lI. Fig. 1. t) ideo fuperaddidi ; ut hu.l]* 
jus adminiculo au&a ventilatione Ignis in 
fummum, hic requifitum, gradum evehi 
tandem poffet: nam minui Ignis femper 
poteft ; nequaquam vero , nifi aptus ap- 
paratus prato fit, pro lubitu augeri. 
$. 239. PFurnus alter, quo Docimatta 
opus habet, eít fic dictus Fwforius , qui 
'jgüidem ex bractea Ferri compaginatur. 
Cavam ejus fecundum Modulum ellipti- 
cum ('Tab.1l!. Fig. f.) formari poteft.Tas: 
1mo. nimirum conficiatur cava Ellipfis ex, ; 
diftantiaFocorum duodecim,Ordinata quin- $20 
que Pollicum :. abfcindatur bacc 1n ambo- 
bus fuis Focis; ut nancifcatur figuram 
| H 4 (Tab. II. 


N 


»eDOCIMASI/,PIL 


('ab ('Tab. III. Fig. 6.) 22», Cayum hoc tum 
prope infimam fuam oram quatuor forami- 
nibus, diametri o&o linearum , e regione. 
€ pofitis, (cc) perforetur. 399. Ad fupe- 
riorem dein & inferiorem Elüptici hujus — 
Cavi marginem. intus firmentur duo Án- 

à nuli ferrei (d), fesqui fere pollicem la- 
ti: quin & tota ejusdem . interior fus 
perficies Hamulis , fex circiter. lineas .. 
prominentibus, ferreis, tres vel quatuor 
pollices a fe mutuo diftantibus , inftruatur; 

ui quidem, una cum Annulis modo di- 

és, Luto firmando inferviunt. Sic Cor- . 

pus Furni paratum eft; nifi quod binz in- 

"ee fuper Anfíz (ec) ferrez extrinfecus ipfi 
utrinque adfigendz fint, quibus prenfari 
atque transferri queat. 4'?. Igitur confi- 
ceiatur Operculum .Furni, quod fecundum . 
Fig.v. apartem Ellipfeos abíciffam (Fig. f.) for- 
Fig.vr.mari poteft (Fig. 7.): inftruatur id Porta 
b (b), alta quatuor pollices , inferiore latere 
quinque pollices lata, fuperiore quatuor: 

cui & Verfatilis Valva, ferrea, qua claudi 
poffit, approprietur, internz fuz (uperficiei 

. adfixum gerens Marginem , qui exacte re- 
fpondeat Oftii circumferentia, & eousque. 
introrfum promineat, quousque requirit 
craffities luti adponendi ; utpote cui firman- 

ig. dois infervit: (Vid. Fig. 8.). Eundem in fi- 
VIP nem Hamuli quoque extantes, ferrei, fu- 
p perf- 
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erficiei Valvze iftiusinteriori, quam Margo 
dictus intercipit, infigantur. Porro ne O. 
perculum iftud intus vi ignis exuratur; Luto 
fimili, ac ante ($.2233.) de Furno Docima- 
ico dictum, interna ejus fuperficies ob- 
uci debet: quamobrem annulo quoque 
& hamulis ferreis ad lutum firmandum in» 
ftruatur neceffe eft: prout ante (n. 3.) de, 
Corpore hujus Furni memoravimus. Pra-I. 
terea & binis Anfis, ferreis, (cc) , extrin-Fig-. 
fecus Operculo. huic adfixis opus da. 
Tandem quoque vertex ejus fofamine per- 
vius fit rotundo, diametri trium pollicum; 
producto in Tubum cavum (d) , fere cylin- a 
dricum aliquot pollices altum , cui, modo 
fupra ($.232. n.8.) circa Furnum Docima- - 
fticum memorato, fuper imponi. poffit, 
fiquando neceffum eft, Caminus ferreus lo- 
co mox citato deícriptus. j'?. Loricatio 
deinde tam. Corporis, quam Operculi, 
Furni intrinfecüs fit fimiliter ,— ac ante. 
($. 233.) deícriptum eft. 6». Duo inluper 
conficienda funt pro hoc Furno Pediftalla 
mobilia: alterum nempe, quod cineres 
recipiat ,; ventumquexadmittat : alterum | 
inferviens Reductionibus. Prius fit. ex 
bractea ferrea , in cavum formatà cylin- 
dricum , fuperius apertum, inferius lami- 
nà ferrea orbiculari, tanquam bafi, clau- 
dendum, quinque pollices altum , diame« 
Hy DUE 
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tri tantae magnitudinis, ut Corporis Furnii 
(?9.2.) oram infimam ad dimidii pollicis: 
profunditatem excipere queat (vid. 'Tab.. 
1I. Fig. o.). Propterea in diítantia femipol-- 


Fig. 1*Jicis a margine hujus Pediftalli füpremo , adl 


fuperficiem ejus internam firmetur Circu- 


€ ]us ferreus (c) dimidium pollicem latus;, 


Figx. (Fig. 10. c). Porro ad latus finiftrum hu- 
C 


quo Corpus Furni immiffum fuftineri pof-- 
fit. Portam infuper habeat id Pediftallum: 
quadratam ,' quatuor pollices altam, toti-- 


b demque latam ,' quz verfatili Valva (b)) 


exacte cldudi queat ; ut hujus ope pro 
lubitu. Ventilationem augere vel immi-- 
nuere, ficque ignem regere liceat. "T'an- 
dem a latere hujus Porta finiftro, in media 
circiter altitudine corporis Pediftalli, fora- 
men fiat rotundum, fesqui pollicaris dia-- 
metri, nafum Follis, quando hoc opus eft,, 
recepturum. Alterum dein Pediftallurai 
quoad materiem atque figuram fimile cone 
ficiatur priori: diametri quoque fit cjus-- 
dem ; fed duobus pollicibus altius ; .ut 
feptem pollices. exaquet. —Succingaturr 
etiam fub margine fuo fuperiore fimili ane 
nulo ferreo, quo €orpus Furni excipien- 
dum füftineri queat. Proxime autem fub 
hoc annulo exícindatur in Pedeftalli hujus 
pariete Foramen, cujus latitudo fit duo-- 
rum triumve pollicum , altitudo unius 


jus; 
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jus foraminis, in eadem Pediftalli altitudi-T«b. .- 
e fiat aliud Foramen rotundum, naío fol- 11. 
4 i NE ees ig. X. 
lis recipiendo idoneum (d). Ulterius ad à 
dextras, in diftantia unius pollicis a fun- 
do, aliud formetur, fimile priori, Fora- 
men circulare (e). "Tandem interior tota 
hujus Pediíftalli fuperficies , excepta illa 
parte, quz fupra annulum eft, Luto ob- 
ducatur, fiatque deinde in fundo Catillus 
talis figurz , qualem linea (fgh) de- 
fcribit. Materia, ex qua hic confici- 
ur, eft Lutum vulgare pulverifatum , per 
cribrum trajectum, cum tanta quantitate 
pulveris Carbonum ligneorum, itidem cri- 
bratorum, miftum; ut miftura, fimili mo- 
do, ac Cineres ($. 178.) madefata, com- 
preffa, faltem leviter cohzreat. "Tali ex - 
materie, in fundum Pediftali adpreffa, 
formatur Catillus, fegmento fphzrico fi- 
milis , in medio depreffiorem habens fo- — 
veoiam (g), levigatiffimus, pari ratione, g 

ac ante ($. 194.) de Cineritiis majoribus 
expofitum. | 

|..$. 240. Hic Furngus ($. praec.) Fufioni- 

bus przcipué adaptatuseít ; quae cum & abs- 

que vafis in eo fieri poffunt. Si cum Vafe 
fundendum eft; pone Corpus Furni (Tab.Tab. 
1H. Fig. 6.) fupra Pediftallum primum! 
vwerfaüli porta inftru&um (Fig. o.);p ir 
transmitte duos Baculos ferreos (Fig. 11.)Fig. xi. 
; perc 


e 


gh 


o Nh cilio A ie 
" u4 DOCIMASTE,ELDL | 


Tab. per foramina Furni (Fig 6 cc); hifce fuz: 
rr «Per impone Craticulam (Fig. 12.) per fu-- 
cc . perius Purni os immirrendam : in. medio: 
. Fig dein hujus Craticulz locetur Lapis lateris: 
. €!.. tjjs, utrinque planiffimus, calefa&us 5, 
ficciffimus: alioquinenim a vaporibus hu-. 
midis ex eo füb operatione prorumper'*'bus: 

Vafa ipfi impofita, priefertim majors, fae. 

cile finduntur. Sit porro altitudo & lati- 
tüdo hiàjus Lapidis paulo major fundo Cru-. 
cibuli vel Catini fuper imponendi : fi enim: 
minus altus foret; Vafis fundus haud (uffi-: 
cienter poffet calefieri : fi minus latus, 

Vas inde facile decideret. Impone tandenii 

Vas materiam fundendam continens huic: 
Lapidi, idque mox undequaque obrue car-: 
.bonibus, quos juxta legem ante dictam, 

($. 234.) adaptare oportet.  lgnis tum; 

Fig. 1x regitur aperiendo vel claudendo portam. 
/9' y Cinerarii (Fig. 9. b): intenditur autem; 
Fig.vr.fi Operculum (Fig. 7.) corpori Furni fu-: 
per imponitur: quod fi praterea oftio: 

d Opercveli cylindrico (d) applicatur Caminus; 
(232.1.8.); fit vehementior adhuc Ignis; 

Fig. 1x.fuforius: fi vero foramini Pediftaili SU 
| 49p.d) infaper inferitar Follis, & commit-: 
fura Furni & Pediftalli, imo nifi Valva Ci-: 

*  merarii verfatilis ar&iffime claudi poffit,, 
Aujus quoque rimz, luto tenui accurate: 
obthurentur ; Jgnis fic per flatum Follis: 
exci 
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'&citatur fummus, longe fuperans illum, 

ui in foco fabrili valet produci. ^ Acce- 

it fimul, quod hac methodo Vafa haud 
ideo facile rumpantur ; quia flatus Follis ea 

lon immediate attingere poteft, & lonis 
ndique aequabiliffiimüs excitatur. "Pali 
tpparatu. Lapides , quanam. rátione fefe 
abeant ad Tgnis pur violentiam , com- 
modiffimé examinare licet. Si nunc abs- 

que afe, nudo Igne ,cüpis perficere Opes 
rationem, e. g.' Supri, Stanni, Plumbi, 
Ferri mineras, horumve metallorum cal- 

es vel'fcorias liquefacere atque reducereg 
Corpus Furni Pediftallo alteri, Carillum in 

fe continenti ('Tab.1 HT Fig 10) fuper impo Tab 
nitur. Prius tamen F'oramina hujus;/Pedittal. m xl 
li, oblongum (c) & rotundum d), adglu- c d 
difiáto intus luto obftru&a , cultro ape- 
juntur. "T'um rotundo (d) ad dextras ea d 
lege applicatur Folis ' ut hujus nafus, 
oblique deorfum directus, validé m Caril- 

lum (fgh) tfpiret: Sic eiim omnes , qui fgh 
in Catillum delabuntur, cineres difantur, — 
& Tgnis vis có determinarut; ut, quz in 

éum defluunt, liquefa&a in fuore reti- 
neantur: nam nifi hoc fiat, fufa illico fri-. 
Seícunt, & granulatim in Catillo disperfa. 
Bzerent, qua in unum rezulum conflue- 
re debebant. Anterius, oblongum, Pedi- 
ftalli* Foramen (c) infervit, ut ope Ru- 
ta- 


$ 


(i 


iv. 


né DOCIMASIEJE, P. r. 


tabuli , an liquefa&ta in Catillo materies 
fir, nec ne, explorari poffit; dein ut hac 
via removeri queat, fi forte Follem quid 
obítruxerit ; tum, ut in quibusdam cafibuss 
Scorias auferre liceat. Imimittuntur Fur- 
no tunc prius carbones ad fpitham: alti 
tudinem, &'flatu Follis validiffime exci- 
tantur; ut Carillus, priusquam Materia: 
fundenda immittatur, bene percaleícat :: 
nifi enim hoc ante fiat, liquefa&a maífai 
raro in Regulum confluit, fed inter Sco-- 
rias cito congclaícentes dispería manet. 
Catillo demum probe calefacto, impona-- 
tur ,una cum recentibus carbonibus , tanta: 
materiei fundendx quantitas; ut ha:c nom 
obítet, quo minus ignis ad debitum gra-- 
dum evehi queat: qua quidem determina-« 
tio folam per experientiam fieri poteít:: 
iterum carbones, & fupra hos aliam inji-- 
ce materiem fundendam ; ut veluti ftra-- 
tum fit fuper ftratum. Si vero maffa fe- 
mel fuía lgnis vim diu fuftinere non pof-- 
fet; vel majorem materiei quantitatem ,. 
quam quz Catillo capi queat, fimul fun« 
Tab. dere placeret; aperiri debet infimum Pe« 
1. deftalli foramen rotundum (Fig. 9. c) ex 
Fig-X-Clege, ut fiat canalis inde ab hoc Foramine 
per lutum tranfiens, atque ad infimam us: 
que Catilli foveolam (g) pertingens: huic 
porro Foramini extrinfecus alius tunc ap: 


pli- 
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p'icandus ett Catillus fimilis interiori, aut 
vas recipiens aliud appropriatum pru. Tab: 
mis obruendum , in quo materies fufa exp; 
Catillo interiore per Foramen (e) effluens & 
colligatur (Fig. 13. i). Caetera huc perti-Fig. — 
nentia, fpecialibus in cafibus obfervanda ,X111. i 
fub Operationibus in Praxi Docimaftica 
poftmodum exhibendis commodius pote- 
runt enarrari. | 


.Scholion. In determinanda interiori. Furnorum , 
qui excitando igni validiffumo inféroiturs funt , fuper- 
ficte non. tam exacte ve[picienda efl figura , eum qui- 
dem im finem, mt ceto in puuclo auz linea colligan- 
tur reflexi dents vadu. Nap; materia , quá Furni 
sntrin[«chs loricastur, | adeo accurató. expolitam figa- 
rame recipere inepta eft s qum. fi talis etiam. figura 
buic materie arte peffez conciliaris brevi tamen per 
igni violentiam ea tur[us depravatur. — Infuper &$ va- 
dis ignit, à Carbonibus projei , tam végalariter nen 
incidunt , ficuti folares C fonori 5; adeoque uec ad cor- 
pus mutandum tam exadle repeveus denuo poffunt; 
preter quam quod plerumque Vas materiam smutandam 

continens , aut bec ipía nuda, Carbonibus undequaque 

obruatur. Ceteroqum quoque inutilis ferd. e[fez focus 
dn tam parvum [patium collecius 4, eum. in. minimam 
tantummodo corporis mutandi partem. agere po[fit. Suf- 

ficit exgo talis Furni figura €^ magnitudos ut primo 
fifficiens , | neque. tamez fuperfluum ,| ignis. alymenzum 
 4dmittats (140) ut effum fic ce£rceat, quo as nec li- 
 beré mimis, nec priusquam. [atis fortiter in. objeum 

egerit, diffipetur: quam ob vem. Operculum quoddatn 
f'uperaddere convenit, : 


$. 241. Furni ba&enus ($. 232 ad 240-) de- 
Ícripti 


u$DOCIMASIE,?P.I. 


fcripti pro Operationibus Docimafticis ftri« 

&e di&is fufficiunt. Sed praterea aliz quo- 

que Operationes ab Artifice. perficiendze 
funt , prioribus infervientes : cujusmodi 

funt $pirituum acidorum Detftillationes, 

— zmentationes, Calcinationes &c.; quz: 
quidem in ante difcriptis Furnis commode 
inítitui non poffunt. Quare, cum ifta: O- 
perationes plerumque diuturniori, & con- 
Ítanti, egeant igne; optimum eft, hunc 

in finem conftruere Ztbauorem dictum , qui 

eft Furnus per multas horas tantum pa- 

buli ignis recentis fuppeditans , quan- 

tum confumitur, variumque & exactum 
ignis regimen admittens conftantiffimum, 

-$. 242. Conftruatur ergo ( 199.) ex la-. 

qa». Ppidibus, qui igni refiftunt, "Turricula qua- 
IV; /drata, cava, (Tab. IV. Fig.r. aaaa.); 
Fig.t. cujus parietes fint fex pollices crafii, ca-. 

4323. «umque intus forment quadratum, cujus. 

bbbb.latus decem zquet pollices (bbbb). Al- 
titudo ejus determinatur, prout diu ignem 
alere debet. absque novo pabulo addito; 

fufficiunt-pleruimque. quinque vel fex pe-. 

des. 24. Ad fundum hujus Tarris fiat 

c Porta (c), fex pollices lata, tetidemque: 

alta; ad quam Valva verfatilis ,. ferrea, 

oftium ipfum in ambitu latitudine polli-: 

cis exfüuperans, appendatur, qua id exacte: 

claudi queat : quem in finem exterior etiam, 

| Porta: 


UUECEO RET TTECA'zr: 
Portz hujus ora undequaque ita excavari 
debet; ut fulcum formet pollicarislatitu-; —— 
dinis, quo Valvz margines excipi poffint. Lab- Ab. 
3**. In diftantia decem pollicum à Turrispis ;; 
fundo ponatur Craticula (d),.ex ferramen- d 
tis prismaticis, quadrangulis, pollicem craf- — 
fis, tres pollicis quartas partes a fe mu- . 
tuo diftatibus, compofita: qu:& quidem 
ferramenta, . fingula, ratione Turris, ita 
locata fint; ut duo oppofita cujuslibet 
doría, acuta, perpendiculariter furfum 
deorfumque fpectent: quo effcitur, ut 
cineres liberius. in Cinerarium delabi pos- 
fint. 4. Supra Craticulam fiat Oftium. 
fornicatum (c), fex pollices altum, feptem 
latum , quod Valvula verfatili ,— ferrea, 
adpenía, fimiliter ac Cinerarium (n. 2.), 
claudi & aperiri poffir, | $'9. Faftigio Tur- 
ris adaptetur Operculum ferreum (f), 
"T'urris aperturam in ambitu latitudine 
duorum pollicum excedens, anía inftru- 
&um , qua facile auferri iterumque apponi 
poffit. Sic paratus eft Furnus dictus pri- 
marius. (6^. 'lum /in alterutro Turris 
latere, heic e. g. finiftro, efforetur Aper- 
türà oblonga, quadrata, oblique extror- 
fum adícendens, (gg.), quatuor cum di- 8& 
Tidio pollices,alta, decem lata, cujus in- 
feror, interior, margo fesqui vel duos 
pollices fupra Craticulam (d) fitus fit; à 
i| dm I AMO 1- 
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. ut hujüs foramiinis interventu cavum 'T'ur-: 
ris communicet cum cavo alio, mox de-: 
fcribendo. 75-9; nimirum , proximé ad- 

TP verfus idem ''urris latus, Cavum quoddami 
Fig. 1, de lapidibus exftruatur, cujus inferior pars 
hhhh fit Prisma càvum (hhhh), fex pollices al-- 

. tum, duodecim latum , fupra definens 

i in Fornicem: femicylindricum (ii), ra-: 
dio fex pollicum defcriptum ; ut hinc al- 
titudo totius cavi in medio fit duodecim 
poliicum. Cavum hoc anteriüs totum fit 
apertum ,. & claudi exacté queat. Lamina: 

EA ferrea (kkk), cujus interior fuperficies,, 
iL ^ fimili ratione, ac circa Valvam Portae 
Fig; Furni Fuforii ('Tab, III..Fig. 8.) expofi- 
viit. tum, conítructa , Lorica duos poliices 
uh craffa muniatur. Prazterea in medio hu-- 
Vig.r.1jus Laminz fir Foramen rotundum (1), 

quatuor vel quinque pollicum diametri ,, 
eujus circumferentia margine cylindrico 
ferreo, introrfum prominente, inftruatur; 
ut hujus ope Lorica intus adglutinanda: 
fuffulciatur, ne facile decidat. Porro é& 
in ambitu externo apertura iftius Cavii 
formetur crena pollicem lata, duos polli. 
ces profunda, in quam recipi queat extre-- 
mitas Lamina oftium claudents.  Pora- 

1 men autem hujus Lamina (1) vel claudi: 

m tur Epiftomio (m), vel transmittendo col. 
lo Retortz infervit. "Tandem quoque La« 
mi- 
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"mina ifthzc extrinfecus firmatur duobusp;; E 
Repagulis,(nn), horizontaliter transmit- nn 
. tendis per Uncos ferreos (oo00) muro pro- oooo- 
.pe oram Oftii infixos; ita, ut alterum 
ARepagulum fupremam , alterum infimam 
 Laminz partem co&rceat. Sve. Convenit 
infuper, ur Apertura quadrata (gg), per T 
quam ignis ex Turri intrat in Cavum ha- | 
, &enus (N?». 7.) defcriptum, Valva ferrea 
.claudi & aperiri pro lubitu poffit: nifi 
 €nim hoc fiat; ignis, à minus exercitato 
adhibitus nimius, tam facile compefci non ' 
poteft. Hunc in finem in pariete füperio-' 
rem Cavi (No. 7.) partem conftituente, 
Turri contiguo ; relinquatur Rima, di- 
midium pollicem lata, longa undecim pol- 
lices; ut fic Apertura quadratz (gg) lon- gg 
gitudinem utrinque paululum | excedat , 
atque antcriüs & pofteriüs in foffulas ex- 
currat juxta perpendicularia dictae Apertu- 
re (gg) latera defcendentes , Valvamque T 
ferream immittendam coércentes, quo mi- 
nus vacillaare poffit. Hac autem Valva 
ferrea (6) fex lineas fit craffa undecim polli- 6 
ces lata, quinque alta; ejusque extremi- 
tati fuperiori utrinque adfigantur dux Ca- 
tenulz ferrez (pp), quarum ope Valva pp 
attolli ,, iterumque demitti poffit. Qua- 
propter & in contiguo Turris pariete, 
perpendiculariter fupra illa loca, in qui- 
| là bus 
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PR bus Catenule dicte ad Valvam ferream -— 
49" funtfirmatz , duo Clavi fortes (*9*.) ferret 
- ^ fint defixi , ad quos pro lubitu quicun- 
que Catenularum annuli poffint. fufpendi. 
Totus czterum Rima defcriptze fuperior 
tractus lapidibus & czmento claudatur, 
duobus folummodo 'foraminulis relictis, - 
per quz Catenule transmitti poffint. 
999, In finifira hujus (Ne: 7.) Cavi parte, 
in diftantia oGo pollicum ab ejus fundo, 
.. Qaminus quadratus ex lateribus erigatur. 
- «qq (qqqq), tres cum dimidio pollices am-. 
plus, quatuor pedes altus, furfum verfus 
paululum convergens; ut faftigii ejus dia- 
meter trium fit pollicum. | Caminus hic 
perfe&é claudi poffe debet Lamina ferrea, 
4, manubrio inftru&ta (rr), quae mobilis fit 
intra duplicem marginem ferreum ,. qua- 
sss dratum (sss ),. in parietibus Camini, ea 
altitudine à pavimento, quz cuilibet com» , 
moda videtur, firmatum. |. 1079. ]nfra. 
hunc Caminum porro fiat Apertura qua-- 
gg drata, fimilis priori- (IN9.6. gg), ducens; 
" oblique furfum ad fundum Cavi altcrius: 
suuu cylindrici, (uuuu), octo pollices alti, fex. 
pollicum radio delcripti , fuperius aperti,, 
atQue ibidem convergentis introrfum ini 
marginem pollicaris craffitiei, fex lineas; 
Jatum, fuftentanda Olla ferrez infervitus- 
rum.  Exfcindatur etiam in pariete js 
is vi 
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Cavi anteriore, de ora hujus füprema d 
gmentum duos cum dimidio pollices?" 


Ive(vv.),quoRetorta collum excipi queat.vv. 
pi "Ad hoc Cavum (N& 10.) perti- ^ 


net Olla ferrea. (w w), undecim pol- ww 


"lices lata, novem circiter profunda, quam 


ambiat Circulus ferreus ( xx ), pollicem xx 


latus, fesqui pollicis intervallo a margine 
Oli fupremo firmatus. Exfcindatur iti-. 
-dem de.Ollz hujus extremitate füperiore - 
Ííegmentum (y), quatuor cum dimidio y 
pollices profundum , quinque latum; - 
juxta cujus du&um Circulus ferreus mo- 

do defcriptusg qua hujus fegmenti limites 
attingit, curvari debet, . 12"9. E, regione 
Aperture quadrata (tt), ex priore (IN9.7 ) tt 
in alterum Cavum ( N?. 10.) hiantis, alia 
talis Apertura (z) fiat, duos à fando Ca- 
vi alterius (IN. ro.) pollices diftans, per- 
fecté fimilis. prioribus (gg. tt.) oblique gg.tt. 
furfum pertinens ad Cavum tertium (1111) 11:* 
Cavo fecundo, cylindrico (uuuu), fimile uuuu 
.& zquale; ut ignis ex hoc, in illud tran- 
fire polit. 159, In pofteriore muri, qui 
Aperturam modo memoratam (z) efficit, z 
parte, Camin$s , priori (qqqq) fimilis, q9a3 
eadem altitudine eminens, (2222), aflur- ?22* 
gat, qui fimili etiam Valva (3) claudi3 :- 
poffit. 149. Ad latus denique finiftrum 

he, ; 15 Cavi 


" 


Bandum, quinque latum, anterius de-pis c; 


* 
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! — przcipué quibusnam operationibus fin- 


beat. 1*9. Ad Portam Turris fuperiorem,. 
e fornicatam (e), Fornix femi cylindricus, 
duodecim pollices longus, intrinfecüs po- 
teft poni, per Oftium ipíum immitten-- 
dus; qui hinc ejusdem, ac hoc Oftium, — 
altitudinis & latitudinis fit oportet, tres, 
quartas pollicis partes craffus ,  pofterius 
apertus; fiquidem ibi à pofteriore Atha- 
noris pariete ,. ad quem usque pertingere. 
debet, clauditur. Hunc in finem & pa.» 
d vimeatum Craticulz (d) imponendum eft, . 
quo Fornix fuítenterur. Caterum hic For- 
nix ad bafim fuam quoque exíciffus fit, uti. 
vasi] Vulgares Docimaftici (Tab. 1I. Fig. 1.& 2.) 
Fig.r, 9ub hoc Fornice Ollz cementatoriz, vel 
& 11. corpora valido & diuturniore, igne calci- 
nanda, poni poffunt: id, quod & Tong 
D * Of--. 
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Fornice, fed minus nitide , facere licet] Fir 
21», [n prima Camera (hhhh ii) fieri pof- -hhhh ii 


funt Dettillationes violentiffims igne a- 
perto: Retorte enim vel Canthari in: 
eam, ablata Porta (kkk), "immittuntur, 
&. vel ipfi Camere hujus pavimento, vel 
Pediftallo fingulari lapideo imponuntur. 
Oportet auiem. Vafa ifthzc fic. locare, 
ut collum eorum per applicata rurfus Por- 
tx Foramen (1) commode transmitti 
queant: quem in finem Pediftallum, mox 
altius, mox depreffüus, pro varia Vaío- 
rum altitudine, feligitur. Poftquam dein 
Porta iterum applicata eft, atque ambo- 
bus fuis Repaguiis (nn) firmata; - rima 
omnes, equa circa colium vafis , tum & 
inter Portz & introitus Camerz margi- 


k ue 


dem 


nn 


nés, hiant, luto funt claudendze. 'Tunc 


applicatur collo vafis (egmentum cylindri- 


cum, decem vel plures pollices longum: . 


quo mediante fit, ut aeftus, fervidique va- 


pores prodeuntes , paullatim re(tinguan- - 


turs ne vas recipiens, quod femper vi- 
treum eligitur, findatur, i&ecipiens, cum 
altero fegmenti dicti orificio committen- 
dum, innititur vel paviü nento, vel tripo- 
de quodam Fulcimento, ita conítructo, 
ut ope trium cohlearum altius vel bu- 
milius. reddi poffit. 39. In eadem hac 
j DR d Ca- 


* 


M 
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Camera, loco Deftillationis, fieri quoque 
. WU poffunt Cementationes & Calcinationes 
"Fig &c.:.quo in cafu rotundum Laminz fer- 
t ta Tem de cn Epiftomio (m) claudi 
poteft, rurfüsque aperiri ; ut introfpi- 
cere liceat. 4'9. Secundum, & Tertium 
uuuu, Cava (uuuu. rr 11.) precipue inferviunt 
1111. iftis operationibus, qua ex balneis Arenze, 
N Cinerum, vel Limaturze, fiunt. Immit- 
| w titur nempe cuivis Cavo Olla (w), & ri- 
XX mula, intra Circulum ferreum (xx) & mars 
ginem Cavi, cui ille incumbit , hians, 
vel tenui luto, vel fabulo imprimis ma- 
dido, circum appreffo , obruratur.  $'o, 
In hifce praterea duobus Cavis Deftilla- 


tiones quoque per ignem Revetberii aeque, 


ac in primo, fiéri poflunt: nifi quod ignis 
in iis mipus fit intenfus ; qui tamen fufh- 


cit pro Aqua Forti expellenda. Eximis-| 


»tur tunc Olla ferrea (w), & fitu inverfo 
fuperimponitur Ori Camerz ; fic, ut margo 


xx Olle, ultra Circulum ferreum (xx), quo. - 
hec cincta eft, ad fefqui pollicis altitu- | 
dinem extans, recipiatur intra Cavi oram, | 


y & fegmentum Ollz exíciffum (y) cum 
vv fegmento de pariete Cavi. exfciffo (vv) 
conítituat foramen pro transmittendo va- 

fis collo. 6*9. Omni apparatu (fic inftru- 
bbbbéto, per Turris faftigium (bbbb) immit- 


tun- 
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tuntur prius prunz pauca , candentes; 
hifce dein fuperinjicitur pabulum ignis 
crudum ; ut Turris cavum, prout neceffe 
judicatur, vel totum , vel pro.parte fit 
repleturo : tunc ocyffime fuper ponitur 
Operculum ferreum (f), ad cujus mar- f.- 
ginem extrinfecüs fabulum, vel cineres, 
circum affünduntur , manibusque leviter 
comprimuntur: nifi enim hoc fieret; 
omne ignis pabulum, Turri contentum, 
flammam conciperet. uu 

$. 244. Quantum ad Zgzis in hoc Furno 
Regimen, pauca quadam generaliora heic . 
adncéCtemus: Specialiffima enim vix exhi- 
beri opus efl; quum vcl tantillum in arte T25. 
Chemica veríatis facile füb. praxi inno-g;,. 
teícant. lgnis in prima Camera (hhhh. hhhn. 
ii.) fit intenfifmus; fi Porta Cinerarii ii. 
(c), totusque Camera caminus (qq99)c.qqqs. 
eft apertus, atque infuper Lamina fer- — — 
16a catenis fufpenfa (G.pp.) non impediat,ó pp. . 
quin Ignis libere ex Turri in hoc Cavum 
tranfire poffit. Qo magis autem claudi- 
tur Caminus,. tna cum Porta Cinerari!; 
co magis imminuitur zílus: quod tanto. 
citus accidit, í1 Lamina ferrea, catenis 
fufpenfa, pro parte demittitur: ardet enim 
tum lgnis Pabulum , "Turri contentum, - 
€a faltem altitudine , qua eft inter infh-. 
mum Laminz ferre marginem & Cra- 

lg ti- 


X 


$ 
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Fis.r.dticulam (d). Porro. in iftis. operatio-- 


] 


m 


222h 


- exeat 5 


Lu 


nibus, in quibus Poramen Porte rotun-- 
dum (1), Epiftomio (m) clauditur, ob-. 
fervandum cft, quod, fi Ignis requira-- 
tür fummus, non diu apertüm fit re- 
linquendum iftud Foramen: nam aér, vios. 
lénter "per id irruens ,- corpora in Ca-. 
vo pofita cito refrigerat. |n fecunda &- 
tertia Caméra , eodem tempore ac igne, 

uo in prima Camera fiunt operatio- 
nes, fimul Proceffus ($. 243.) enarrati per- 


fici poflünt ; penetrat cnim ignis ex 


primo Cavo in fecundum ,  & augetur; 
f; Caminus huic fuperítructus (2222) 
aperitur. Antequam vero hoc fiat, Ca- - 
minus primi Cavi tantum deber claudi; 
quantum Caminus fecundi aperitur. Eo- 
dem artificio Ignis, qui operationibus in 
prioribus duobus Cavis inlerviit, impedi- 
rj poteft, quo minus per horum Caminos 
fed contra, per tertium ^ Ca- | 
vum, hujusque Caminum (fg$) propellis | 
ut & in corpora, hoc in Cavo locata, | 
agát: prout enim tertio Cavo fuper impo- 
fitus Caminus magis aperitur, ita unus vel 
ambo priorüm Cavorum Camini magis 
claudi debent. Patet hinc in tertio Cavo 
validiffimum excitari non poffe ignem,. 
nifi & in prioribus Cavis tantus fit :c con- 
tra.calorem in Cavo tertio ,. per hujus 
| ob- 


[5 
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obítru&ionem Camini, minorem reddi 
poffe; quanquam : magnus fit in prioribus,,, |. 
Idem de Cavo íecundo , refpe&tu primijy" - 
quoque verum eft. Tandem fub Fornice ;Fig. 1. 
intra Portam Turris fuperiorem (ej) loca- € 
to, zítus non poteft fieri fummus, quin & 

in primo Cavo tantus fit; qui hinc intendi — 
poteft , dum Porta adFornicem (e)tota clau- e 
ditur; imminui, fi aperitur manentein- 
terim in Camera prima & fequentibus zequa- 

bili calore, | Catera praxis facile docebit. 


Eig e 
| prc 

" RELIQUA | SUPPELLECTILE 
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6.245. Fercipes quatuor in ufum veniunt. — — 
Prima ('Yab. 1V. Fig. 2.) conftat duobusFie. 11. 
cruribus, ferreis, duos pedes longis, toti- - 
dem lineas craffis, in medio ope clavi (a) 4 
fic nexis; ut claudi & aperiri poffint, ne- 
que tamen vacillent. Anterior, qua Va- 
fa prchenduntur, crurum pars in femilu- 
narem figuram introrfum curvata fit (b); 5 
pofterior autem duas Auriculas (c) ha- c 
beat, quarum ope Forceps dirigi poffit. In- 
fervit,hoc Inftrumentum ad T'eftas & Cu- 
pellas vel minima Crucibula eximenda. 

$. 246. Jitera Forceps ex lamina Chaly- 
bea , ad clateristemperiém indurata , confla- 

tur: 


'T ab. 
IV. 
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tür: longa autem fit fex : pollices, anterius: 


Fis.urfere acuta, Gc probe pol ita Cbig. 3.). Ope 


d. IV. 


Fig. v. 


hujus Grapula metallica in Cujellis refi-- 
daa, aliaque minuta Obje&ta, capiuntur. 

$.247. Tertia (Fig. 4.) mediocribus: 
Crucibulis fuforiis aptata. eft, longa tres. 
"rpedes fortioribus inftructa Cruribus, c Ca-- 
teroquin. eodem modo facta, ac primai 
' ($:245.)5 nifi quod anteriora ejus Crurumi. 
extrema fingula in roftrum aliquot pollices; 
longum, fesqui pollicem latum, deorfum: 
inflexa debeant effe ;;ut horum ope Cruci-: 
buli latera firmiter campreffa teneri poffint., 
Forcipis hujus praecipuus ufus eft, fi me-. 
tallajin tnediocribus vafis liquefaéta, inMo-: 
dulos vel Infundibula funt. transfundenda.. 

$.248. "Maxima Vafa, multo onerata; 
metallo, facilius, quam parva, contras 
hunt in igne fiffuras ;  hzque, nifi a Pe-. 
diftalli humiditate'oriantur, femper in fus. 
periore & ampliore Vafis parte, && qui-/ 
dem plerumque fecundum altitudinem pro-* 
tenfz y rarius transveríe , obtinenr. Ut 
EEIGEI Vafa tuto.ex igne auferantur; | 

fit. Forceps priore ($. 247.) fortior. & : 
piene (Fig. y.): cujus alterum Crus, 
anterius, introrfum verfus. parum incur- 
vatum, "defimat id fortem Semicircélum, 
diametri octo. pollicum, ita defixum, ut. 


. femitectos cum Crure F'orcipis angulos con- 


a 


ftitaat (a): alteram Crus, antica parte 


fi nil. 
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imiliter. curvum j- duos extremo fuo Se- 
circulos, priori fimiles, ea tamen lege 
nteríe, & ratione prioris, fitos gerat ut,. 
alter ab altero pollicem circiter latum di- iU ^ 
let, ficque intervallum formetur, quo Se-Pig, v. 
micirculus alterius Cruris excipi queat (D): b — 
qua ftructura fit; ut Forcipis hujus ope & 
majora & minora Vafa tradari poífint. 
Eorcipis iftius anteriore , curva , *parte , le- 
viter prius igne candefacta * Vas eximen- 
dum paulo infra marginem fuum füperic- - 
rem apprehenditur, ficque Circulo intc- 
gro cinctum tuto ex igne auferri poteft. 

$. 249. Quando Materies, in Vafculis 
fub Fornice Docimaftico pofita, ett mo- 
venda; utendum Uno ferreo , duos pc- 
des longo, fesqui lineam craffo (Fig. 6.).Fis vr. 
Ejusmodi Uncorum duos vel tres , quot | 
nempe Vafa, cum materie movendà, fi- 
.mulíub Fornice pofita funt, praeíto ha. 
bere decet; ne idem Hamulus pro omni- 
bus movendis adhiberi debeat ,. & alrera 
materies per alterius particulas Hamulo 
adherentes inquinetur: neque enim fcm. 
 pér tempus conceditur, ut malleo decu- 
tantur, vel lima abradantur adhzrentia. 
/(—. &. 250. Quando cineres de Fornicis dor- 
- fo funt removendi ; vel vacua inter prunas 
interftitia nafícuntur , inzquabilem ;ed- 
dentia ignem ; forte 7jum ferreum (Fig.7 )Fig.ynt. 
m | in 
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in foramen Purni Docimaftici ('Tab. III 
Fig. 1. p.) intruditur, quo cineres deji: 

jy. ciuntur, & prunz motz collabuntur. 
Fig. — $.2gr. Materies in Crucibulis movetur 
virt. ope Aamuli ferrei (Fig. 8)... 7, 7^ 
$. 252. Ad operationes in majori Cines 
| ritio perficiendas, opus eít, ut adfit Aue. 
Fig. txabulum (Fig. 9.), quatuor pedes longum ,, 
quocum movetur maffa, vel detrahuntuir 
. Scoriz lentioses. . Cl Ret. 
$. 253. Craticule obílru&z liberantum 
Fig. x. per Autabulum (Fig. 10.), cujus magni-- 
tudo fponte patet. |. t. 
Fig.xi. $.2f4. Paruum CocAleare ferreum , (Fig. 
Ir.) diametri fex linearam , bene poli-- 
tum, manubrium habens duos pedes lon-- 
gum, fervit ad Corpora, prius comminte 
ta, Vafis, praefertim. fub Fornice pofi-- 
tis, infundenda. Majus denique Cocbieare;, 
cavum, pro Plumbo, Stanno Kc. lenioree 
igne fundendis, requiritur ,- cujus formai 
fatis eft nota. E 
$. 2j. Validus ignis, fi diutius infpiciz- 
tur, oculos non modo hebetat, (ed & im-- 
pedit, quo minus corporum mutatióhess 
diftinde obíervare liceat. Pro hoc in- 
commodo avertendo comparatur tenuis 
afferculus , de ligno aridiffimo fa&us, pedem 
longus & latus; ut totam faciem defende-- 
xe queat: manubrio i$ fesqui pedem longo» 
in-- 
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inftruitur: in ejus autem medio juxta la- 
titudinem rima exícinditur, fesqui lineam 
lata, verfus alterum affzrculi latus, igni 
obvertendum, divergens, & utrinque fat 
longe excurrens; ut vifionis campus major 
fiat, & ambobus oculis fimul commode per- 
fpicere liceat. Vocábimus ifthoc Inítru- - 
mentum Ur£raculum , per cujus rimam vi- 
dendo , defenfus ab igne, & icintillis diva, - 
gantibus, Artifex fecüre obje&um con-iv 
templari poteft. (Fig. 12). Fig.xir: 
—— $. 256. Ad ignem excitandum, prater 
parvum vollem manualem , majore dupli- 

ci, quali Aurifabri. & Ferrarii utuntür, 
opus eft, tres pedes longo ('T'ab. V.Fig. 1.).Tab.v, 
Suftineatur is Fulcimento ligneo , fic inftru. lis. . 
&o, ut pro lubitu anterius, & pofterius, 

ad Pedis circiter altitudinem elevari & di- 
mitti poflit. Fulcimenti hujus ftru&ura ex- 
(Fig. cit.) fatis. clare patet. |— Follis 

hic fi quiefcit, diftentus teneri debet, & 
omni quadránte anni pinguedine Balznz 

vel oleo perungi: quod fi negligitur, co- 


rum cito fiffuras contrahit, ligamenta ri- 
Beícunt: unde debilis & inzequalis flatus. 
——$. 257. Loco Follis , utuntur quidam. 
4feolipila , quz. eft , globus ex bra&tea Cu- 
pri fa&us, cavus, diametri fexdecim cir- 
citer pollicum , fecundum tangentis du&um 
ex fe dimittens tubum apertum ,. talem 
ie | ! fere 
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fere, qualis Folli majori adaptatus eft; 
Si globus hic, ad duas tertias aqua imple- 
tus, igni fuperponitur, ut valide titus 
 ebulliat Aqua; ac dein tübi ejus apertura 
verius ignem fufflandum dirigitur; tunc. 
prorumpit ex fiftula hac flatus, ignem. 
-^vehementer excitans. Ab bujus tamen 
ln(trumenti ufu abítinendum , ubi. Cu- 
prum, absque vafe, liquefcit, & in Pedi-. | 
ftallo Furni colligitur ($.240.); (iquidem 
baud raro guttulz majores aqux ex Aco- 
lipilz tubo excutiantur. - — - Moy) 
$. 258. Quando parva maffulz: metals: 
licz funt liquefaciendz 5 optime res perfi 
citur, fi fupra carbonem duriorem, levi-: 
ier excavatum , ponuntur; tumque flatui 
oris per Tubulum incurvarum transmifTor 
Flamma Lampadis, forti ellychnio inítru- 
Gm , ad moleculam metallicam  liquefa- 
ciendam dirigitur : fic enim absque ullo 
apparatu & ipfum Ferrum fundi poteft x 
quod eo facilius procedit, fi Borax addie 
rur. "Tubus, quo hoc perficitur, fit exi 
Cupro fadus, & in curvatura fua applica-- 
tum habeat globum, cavum , pollicaris diaz: 
metri, per quem tranfire debet flatus, 
eum quidem in finem, ut humiduas 
flatüs, in guttulas colle&a, intra globi 
iftius cavum colligatur, nec ad focu- 
lum perveniat, actionem ignis turbatura. 
| Mi 
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Minor hujus. Tubi apertura, per quam 
flatus exit, tam parva fit, ut minimam 
aciculam vix admittat. Dicitur 72/4; Ca- 
mentatorius. * de^ 
.. $. 259. Ad detegendam ferri praefentiam 
fa:pe fufficit Magzes . fine quo tzediofus & 
diuturnus ad hoc opus apparatus requiri- 
tur. Magnete igitur, bene armato, inftru- 
ctus fit Docimafta, ifque oneratus in loco 
ficco fervetur. JE ! s 
. $. 260. Zueude etiam, cujus fuperior fuper. 
Ricies, perfectiffime polita," pollicem cir- 
Citer quadratum zquet, & AMallee/o huic 
iccommodato,. opus eft: quz ambo niti- | 
liffima femper funt fervanda; ne rubigine, 
ulcis, vel tordibus corrumpantur :- alio- 
]uin enim variz operationes , prefertim - 
Quartatio in Praxi explicanda, turbantur; 
lum vel inquinatur metallum, vel aliquid 
le eo abraditur,. E E 
.$. 261. Ceterum & Incude, Malleisque. 


najoribus , tum Helice, Limis, Cuneis &c. 
arere non poteft, qui hanc artem exer 
et: fed hzc cum nimis cognita fint, de- 
cribere non opus erit. T T" 
- $. 262. Supereft, ut. Bilazcis Docimafli. 
€ Dceícriptionem , Examen, Corre&kto- 
liem vitiatz:e, curatius exhibeamus ;. quip. 
€ quod Inftrumentum eft maximi in Ope- 
Ationibus Docimafticis momenti, cujus 
" ope 


145 DOCIMASIJE,P.I 


ope minutorum corporum pondera exacte 
determinantur. . | 
$. 263. Materia, ex qua Ailaux hzc 
confecta efe debet , fit Chalybs optimus: 
ex hoc enim rigidiffimo, fimul fatis tra- 
&abili , nec nimis ponderofo , fubtilius, 
quam ex ulla alia materie, concinnari po- 
teft. Accedit, quod Chalybs non tam fa-. 
cile rubigine deturpetur, quam Ferrum: 
tum quod nitidiorém quoque, quam ca- 
tera metalla, polituram , qua fimul arce- 
tur rubigo , admittat. "Temperatura in-: 
terim Chalybi ad hoc opus adhibendo, 
paulo concilietur mollior, quam eft Ela- 
teris perfecti; ut leviter flexus fele refti-: 
tuat: tum enim non adeo facile vitium; 
contrahere, &, íi quod contraxit, id cor- 
ri2i levi negotio poteft. 
$. 264. Stru&urà Bilanis Docimaftica: 
a vulgari parum ,. nifi fubtilitate, differt., 
Tab-V.Jugum ejus (Tab.V.Fig.2.) quo longius fit, 
Fig. 1:eo ad minimum vitium magis fenfibile eft:: 
hinclongius breviori przferendum : fufficit: 
tamen Io. vel r2. pollicum longitudo. Craí-- 
fities Jugi tantilla fit ut in quolibet ejus: 
a,b, Extremo (a. b.) vix duz fufpendi queant: 
drachmz, quin flectatur: pondus enim ,, 
quód imponitur, maximum raro excediti 
unam drachmam. "Tota hujus Jugi fuper-- 
ficies ornamentis careat proríus , quippe 
s que 
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qux molem folummodo augent, fordibus- 
que loculos praebent. Sufípenditur Jugum Tb v. 
in T'rutina (Fig. 3.); 'cujus duo CruraFig 1. 
tenues fint Elateres Chalybei, fuperius 
continui, inferius Confibula (Fig.4 ) auri-Fig.1v. 
chalcea, flexili, néxi, duarum & dimidiz | 
linearum intervallo a femutuo parallele di- 
ftantes. Hac Confibula ablata , diftentisque 
Trautine Craribus, Jugi Axis in duo Pora: y, es 
mina (aa), eum in finem extremis Crurumas. 
infculpta, imponi , vcl impofitusjaufferri 
poteft. 1n Lacunari Trutinz infixus fit 
Stylus acutiffimus (c), perpendiculariter c 
deorfum , fi T'rutina fufpenfa eft, (pectans, 
tantz longitudinis; ut Lingulz Jugi (Fig.ris ;;, 
2.c.), Truting commiffiy in zquilibrio c. 
conílituti , apicem fere attingat. Stylus 
hic zquilibrii Index eft; quod ut Artifici 
e regione adítanti obfervare liceat, 'T'ru- 
tinz: Crura, ibidem latiora, Apertura dua-riz 1; 
rum yel trium linearum (b) pateant. Cz- b 
terum hanc Trutinam pro lubitu ornare 
licet;; modo ne Bilancis motus per ejus- 
modi Ornamenta impediatur, Dus dein 
Lances, ex tenui bra&tea Argenti copfe- 
Ca, fere planz, fesqui pollicaris diame 
tri, pendentes de tribus funiculis, fubti- 
lioribus, fericeis, Jugi fere longitudinem 
*quantibus, fuperius hamulo figmoideo , 
argenteo, allisatis, ad Jugi extrema ap- 

I | pen: 


l3 
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penduntur. Ad. quamlibet porro harum 

Tab.V.Lancium Patella. dem pertinet, dia-- 

Pj v. metri pollice paulo minoris ,' (Fig. y.).. 

jn has Patellas corpora ponderanda, ope 

'l'enaculi vel, fi fuht comminuta , .1n-- 

(os ctérventu Cochlearis ve) Barilli parvi, prius: 

b ingeruntur , haeque dein in Lances im- 

E | ponuntur: quamobrem Patelle. omnino 

| fequi ponderantes efle debent. Utimor 

autem Patellis iftis eum in finem ; ut. eo 

commodius imponi auferrique poflint ob- 

,je&a de Lancibus, nec hz, utpote per- 

tenues , contorqueantur, inquinentur ,, 

tumque . abftergendo- "vitium |. contra- 
hant. 

$. 265. Bilanx hzc (5$. prac. 2j [y fe! 

70 mobili, Aurichalceo, vel Cupreo, fu- 

Fig. veÍpenditur. Conftat Hb ex Pedittallo (Fig. 

a- b 6.2), & huic fuperftructa Columna (b), vie 

. ginti circiter pollices alta, e cujus (ummo: 

c faftigio Brachium, (c), pollicis longitu 

dine ad angulum rectum protenditur. dm 

hujus Drachii extremo" locata fit parvai 

d 'FErochlea, tgum linearum diametri (d); 

In faftigio Columnz porro altera fit fimi 

elis Tlrochlea (e), & circa. Pediftallumm 

gtertia, (f): qua omnes facillime circa 

axin volubiles effe debent. In diftantiai 

fesqui pollicis infra Brachium fupremum,, 

€. Columna. alterum prodeat Braciiongs 

E : eo-- 
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Fig. Vr; 

fesqui. pollicem. longum. (g), Foramine g 
pervium (h) düas lineas longo, quadran- * 
tem linez lato, 'perpendiculariter infra 
T'rochleam Brachii fuperioris (d) locato, d 
pam ;recipi debet Lamella (i), fesqui polli- i 
em longa, tantz latitudinis & craffitiei, 
üt intra Foramen liberé quidem furfum & 
deorfum: moveri, at non multum vacillare - 
poflit. Utroque autem fuo extremo Ha- 
mulum gerat ifthzc Lamella. — 

$..266. Porro cum Bilanx talis; "Mob: 
liflima, in aére libero vix quiefcat,. & for- 
dibus inquinata fallax fiat; reponi ea de- 
bet, una cum fuo Fulcimento, in Domun- 
;ula. vitris fuperius, & circumquaque ad 
latera, inftru&ta , ut ad interiora ejus per- 
pici^ poffit. Magnitudo ejusmodi Do- 
Duncule fponté pàátet; quippe quze talis 
requiritur, ut Bilanx, de foo Pulci- 
mento fufpenfa , commode locari in ea - 
'erfarique queat. Peneftre déxtri, finis ' 
tri, |; & anterioris lateris, ità fint compa- 
at, ut aperiri & claudi fine' notabili 
Domunculz concuffione poffint. Funda- 
mentum vero ejus fit Capía du&ilis, daos 
»ollices alta, l:titudine Domunculz fu-. 
'erftructze zqualis, anteriüs ad quatuor 
/cl quinque pollices ultra Domuncaülz pa- 
iétem  procurrens, facile extrabenda & 
educenda. Scilicet in hujus. Capfx:ca- 

| K'3 MS 
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^ yo reponuntur Pondera , fuis incluía lo 

culis, "Tenacula ,: parvum Batillum , jve 

Cochleare, pulveribus in Patellas. Lam 

cium ingerendis adaptatum ,. & fi quz 

alia huc requiruntur: fic enim ad ufum 

 przílo ca funt, & nitidiuscula fervau 
Tab V.poffunt. Vid. Tab. V. Fig. 7. | 

Figvir. 6,267, Apparatus hactenus ($. 263.ad 2667. 

defcriptus fequenti modo ad ufum diíponii 

tur. Funiculus fericeus fupra tres Fulcii 


Fig. vr.menti T'rochleas (Fig.6.e.f. 4.) extenditur 


c. £d. hujusque altero extremo fuperiori alligaa 
;tur Uncinulus Laminz (i), qus dei: 

à Foramini Brachii inferioris (h) committi 
tur. Fulcimentum tunc ($.255.) in medi: 
Domunculz ($.266.) reponitur, alterumqu: 
Funiculi Sericei extremum , inferius, pe 
Foramen in medio marginis inferioris 
Feneftellam Domuncula anteriorem excii 
ientis, terebratum , foras transmittitur 

k 1c Ponderi aliquot unciarum (k), in formar 
cubicam redacto, adfigitur. .Bilancis deii 
Fis.ur'Trutina (Fig. 3.) fupenditur ad Hamur 
VE. Yr inferiorem laminz (i). Sic Pondus, Puni 
y culo alligatum (k), fuper Capfe duétili 
lacunari , ultra Domunculz partem am 
ticam excurrente, collocatum, antrorfut 

vel retrorfum movendo, Bilanx intra Dc 
munculam clauíam elevatur vel demittitur 


Corpora autem pondceranda, & ipía Por 
| de: 
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dera, locantur in PatellisArgenteis, (Fig.f.), Tab.V. 
hzque tum onerata per laterales Feneí-Fie- v 
tras, apertas, Lancibus imponuntur. $ 
quid addendum iis aut demendum , id ope 
"p'enaculi, vel, 6i pulvis eft, ope Batilli,- 
-aut Cochlearis, tra&atur. Quotiescunque - 
tamen aliquid 1mponitnr , vel aufertur, 
Bilanx demitti debet ;; ut Lances fuper 
fundamento Domunculz quiefcant : tum 
vero antequam rurfus attollatur Bilanx, 
 Feneftrz prius claudantur oportet; pra- 
fertim ficubi Atmosphara minus tranquil- — 
la fuerit. Vid. Tab. V.Fig.7. ..— Fig,V1t. 
»^$. 268. Bilanx ($.264.) an jufta fit, — — 
examipatur per Patellarum permutationes. 
.Patelle: nimirum prius in Lances ponun- 
fur; tunc Bilanx elevatur; ut obíervetur, 
^ anne in zquilibrio conftituta fit: fi non 
-fits addito ad leviorem Patellam Plumbo 
granulato ad zquilibrium deducitur: quo 
obtento altera dein Patella, una cum 
Plumbo granulato, fi quod additum ett, 
4n alterius locum fubftituitur; ieerumque. 
mox attollitur Bilanx :: quz fi tum quoque 
ftatum zquilibrii fervat; fignum eft eam 
effe juftam: fi vero equilibrium poft Pa- 
tellarum permutationem tollitur, fignum : 
certum eft vitiofz Bilancis. Porro etiam 
ubi videris Bilancis elevate Jugum in T'ru- 
tina, non folum furfum & deorfum, fed 
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& lateraliter moveri, itidem minus jüftam 
effe fcias. landem. & hoc inter vi- 
tia Bilancis numerandum, íi eáà elevatá; 
in zquilibrio conftitut2, alteram Lancem 
digito deprimis, nec hzc fe denuo, amoto 
digito, reftituit : quod fi obtinet, jufta. 
quidem effe poteft Bilanx. quoad longitu- 
dinem & gravitatem Brachiorum Jugi,. 
fed. vix accurate in ftatum zquilibrii redi-: 
gi valet, hinc ponderationi exacta minus. 
aptas? e 
$.269.. Haud fufficit tamen cognoviffe ,, 
an Bilanx jufta fit , an vitiofa : oportet: 
infuper. detecta ejus vitia corrigere poffe., 
Quapropter ante omnia caufas vitiorum 
noíle juvat; ut his ablatis defiderata. ac-. 
quiratur exactitudo. Et íane vel magis: 
etianr neceflaria eft Docimaítz cognitio 
modi, quo corriguntur vitia Bilancis,. 
quam quo i1pía conficitur; quum correctio: 
demum requifitam in ponderationibus Do-! 
cimaíticis fubtilitatem exhibeat. |.De hac 
ergo nunc agendum. Primo. 'Tzdiofum 
viuum eft, fi Bilanx vel plané non in fta- « 
tum horizontalem deduci poteft, vel in. 
cum deducta, fi dein alterutra ejus Lanx. 
deprimitur, ablatà potentià deprimente: 
ícíe haud iterum reftituit. Indicat hoc 
Axin, cui Jugum Bilancis incumbit, 
cum iítis punctis, in quibus applicantur 
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potentie, efle in eadem linea horizonta- 
i. QCorrectio ergo fit, fi, Jugo ex Tru-,.. v 
Lina. ablato, Brachiorum extrema annula- E, 
tà. (a. b.), ope Tenaculi, paululum depri-a." 5. 
muntur; ita tamen xquabiliter, ut filum, - 
ib uno annulo ad alterum, juxta Jugi lon- 
gitudinem tenfum, ad Lingulam utrinque 
retos faciat angulos::id , quod Re&an- 
gulo applicato explorari debet. 249, Si 
vero in xquilibrio conftituta Bilanx parvo 
prepondio vix mutet fuum ftatum; figni- 
catur, vel Axin non fatis acutum effe; 
vel Foramen Trutinz , in quo volvitur 
Axis, nimis anguftum motui hujus re- 
flere ; vel Axin nimis alte pofitum efle 
iupra lineam horizentalem , ductani ab uno 
Drachiorum annulo ad alterum. ^ Priora 
duo vitia vel magis acuendo Axin, vel am- 
pli&cando Foramen , facillime corrigun- 
iur.  Pofterius requirit , ut, quia Áxis 
limoveri nequit, Annuli eleventur: quod 
"fücitur cadem lege, ac (INo. 1.) di&um. 
j^, Vitium eft, ft Bilanx, in zquilibrio 
conftituta, non fert potefitiarum alterna 
Hones ; aut fi, potentiis abfentibus, in 
ilterutram declinat partem. — Hoc indicat, 
pofitis Lancibus & Patellis aequiponderan- ud 
ibus , vel unum Jugi Brachium altero effe i 
orevius 5. vel alterum alteri prepondera- — 
€; vcl ambas concurrere caufas, Hujus 
K £ igitur 
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ipitur corrigendi gratià elevetur prii 
mo Bilanx non onerata, & , nifi fervet 
aquilibrium , reftituatur id Plumbo gr 
nulato in Lancem  impofito. | Immittam 
tur dein Lancibus Patelle , &, nii 
Bilanx tum in zquilibrio permaneat, denu: 
reftituatur id Plumbo granulato in Pate: 
lam, non vero in Lancem, immiffo. 5 
tunc alternari poffunt Patelle, non tur 
bato zequilibrio s indicatur, tantum me 
teri: de altera Lance ope cotis vel lim: 
auferri debere ,, quantum. Plumbi granui 
lati in oppofitam Lancem pro zquilibrii 
obtinendo fuit repofitum: altera enim a: 
terà eft gravior: quam inzqualitatem pl« 
rumque fordes aut rubigo producum 
Si vero alternari Patellz , falvo aequilibri« 
non poffunt; certus fis, alterutrum Jug 
Extremum , & quidem illud, quod permu 
tatis Patellis deprimitur, altero remotiti 
effe ab Axi. Unde tum Brachium iftu 
reddi debet brevius : quod fit, fi Arcu 
annulatus in extremo Brachii iftius pofi 
tus, ope (übtifis 'Tenaculi, modefte, 
parum fimul, Axin- verfus comprimitur 
bene interim cavendo, ne cadem opet 
attollatur vel deprimatur Jugi Extremunr 
alioqui enim primum (N?. 1.) vel fecuri 
dum (N9.2.) vitium in locum corre& 
fübflitueretur. Hoc igitur peracto aufc 
| | D 


, 
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Patellas , & tollendo aliquid de Plumbo |... 


granulato ante in alteram Lancem pofito 
squilibrium , utpote quod femper tunc 


fublatum erit, reflitue: certó enim illud - 


Jugi Brachium , quod ante fuerat eleva- 
tum, nunc deprimetur. |. [terum dein im- 
pone Lancibus Patells , & , nifi detur 
2quilibrium, Plumbo granulato in Patel- 


lam alterutram immiflo id reftitue : quo 


obtento, pone alteram Patellam in locum 
alterius: videbis ex zquilibrio fublato, 
quodnam Jugi Brachium adhuc jufto lon- 
gius fit: quod fi detegis, iterum cor- 
rige, ut prius, depreflum fcilicet Bra- 
chium reddendo brevius, aut elevatum c- 
longando, probe attentus ad monita jam 
ante data. Has encheirefes repete toties, 
donec Bilanx, Patellis non onerata ,. vel 
per fe vel ope metalli granulati in Lancem 
alterutram immifli in zquilibrio conftitu- 


ta, Patellarum alterhationes, falvo. zequi- 


librio, ferat: tunc enim ambo Brachia ejus- 
dem funt longitudinis. | Poftea denique & 
vitium prius in Lancium inzqualitate fi- 
tum , fi adhuc fupereft, auferri poteft, 
modo iam fupra expofito. Caterorum vi- 
tiorum caufz, quia magis fenfibiles funt, 
facilius etiam poflunt tolli: hinc dexteri- 
tati Artificis eas relinquimus & detegendas 
& corrigendas. | | 

; $. 270. 
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E 170. In corum gratiam ,. qui ipfi Bi-- 
lancem conficere conantur, fequentia ade: 
huc monebo. 125, Totum jugum, unai 

cum fua Lingula, ex una Chalybis lamella. 
debet exfcindi: fruftum enim adferrumi-- 
natum, quia tam fubtiliter debet clabora-: 
ri, facile iterum' disjungitur. - 2do, Axis, 
cum fit ftylus fübtiliffimus, ferrumine fir-: 
mandus eft in foramine centro Jugi in: 
fculpto: id quod commodiffime obtinetur,, 
fi Axis media, pars, centro Jugi unienda, 
tenui lamella Auri involvitur: per Aurum. 
enim Chalybs cum Ferro leviore igne fer-: 
ruminari poteft 5; quum aliter requiratur: 
Tgnis violentior; quo facile Axis deftrue-. 
tur. 39^. Temperatur jugum , dum prius,, 
igne candeícens, in iun dein frigida ex-. 
ftinctum , 'oleo tandem oblinitur, & fu-' 
pri ignem cousque tenetur, donec oleum 
.inflammatüm ac  confumtum fuerit :, 
quod fi duabus tribusve vicibus fimili or- | 
dine repetitur, Elateris temperatura de- 
mum obtinetur. Paciendum id tamen eft, 
antequam Jugum prorfuselaboratum fuerit. 
Extrema interim Jugi ad candelam dein 
iterum candefcant ; ut, paulo molliora fa-- 
&a, fefe levi negotio fle&i patiantur, &; . 
fi neceffum ett, "fub correctione clongati : 
aut accurtari queant! 

$. 271. Si Bilanx laborat vitio zc 


[ 
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litatis Brachiorum' quoad longitudinem, 
vel gravitatem, c«terüm vero bona eft, 
)eque otum füpperit ad inílitnendam 
prius corre&tionem 5 poteris cà interim 
lequenti modo uti. Immitte ponderandum 
corpus in unam Lancem; in alteram vero 
pondera repone ad^quilibrium usque: 
[unc mota accurate fummam ponderum: 
mox alterna potentias,  Patellis tamen 
neutiquam alternatis : nota denuo pondc- 
(4, quibus opus eft ad zquilibrium obti- 
nendum , utpote quz certo. a prioribus - 
iverfa erunt: multiplicentur dein. pondc- 
'üm amborum, prius in partes minutiffi- 
mas e. gr. Drachmas , refolutornm, quan- 
tates in fe invicem: extrahatur tandem 
)umeri fic producti Radix quadrata, qux 
indicabit verum pondus rei. yu. 
/$. 272. Bilanx Docimaftica, hactenus ($.. 

k63. ad 271.) defcripta, tam fübtiliter, ficu: i 
lecet, confecta, cum ultra duos Centena- 
10s Docimafticos, feu Drachmas, absque 
letrimento , non ferat; opus eft alia Bi-« ^ 
ance paulo fortiore ,. quz aliquot Unciis 

"ülgaribus onerari poffit, infervitura ad 

ros Fluxus, Additamenta, Plumbum, 

*" Mineras praefertim | Cupri , Fergi5 

"lumbi , Stanni &c. ponderanda. Cetc-- 
um & hzc exacte fit confecta, & l'ulci-- 
nento fufpenfa, | | 


$. 273. 
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$. 273. Quot Ponderum genera ab arti- 
ficibus, qui circa Metalla verfantur, pro 
his ponderandis adhibentur, totidem & 
Docimaítz , praefertim fua arte multum 


occupato , przfto fint oportet; ne calcu- 
lis arithmeticis pro reductione Ponderum. 


confumere tempus cogatur. At quz Do- 


cimaítis propria habentur Pondera , mil- 


lies cxiliora funt vulgaribus; quandoqui- 
dem perparvz Metallorum vel. Minera- 


rum portiuncule per Operationes Doci-. 


maíticas examinantur. 


$. 274. Metallurgi, qui ex mineris Me-. 


. talla eliciunt, Pondere. utuntur in centum 
partes equales (Libras vocant) diviío, 
quod integrum: adpellant —Centezarium. 


Libra dividitur in triginta duas partes, Se- 


muncias (Lotb germ.) di&ass — Semuncia 


yurfus in. Sicilicos duoss — Sicilicus in toti-- 


dem $Semificilices, (Germ. Quintlein) voca- 
tos, Neque feré in magno opere ulterior 
fubdivifio Ponderum | adhibetur. : Doci- 
maítis tamen conducit Semificilicum quo- 


que in duas partes zquales divifum habere; . 


quum aliquando ejusmodi minutiarum ra- 


tionem habere oporteat. Ut porro omnes. 


modo recenfitz Centenarii partes pondera- 
ri poffint; neceflum eft tor divería prato 
habere Pondera, quot requiruntür, ut 
fingulz Centerarii partes. inde componi 
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jueant. — Sint ergo in promptu. | 


1 Centenarius pendens - - 100.) 
LA Pouddds «-v- — oco 64. 
: ini - .—o- a 9 --— a e a £. 
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F $.275. HaGenus ($. 274.) exhibitz tam 
divifiones quam denominationes Ponderum 
Docimaftis que ac Metallurgis ufitatze 
funt; eotamenintercedente difcrimine, quod 
Metallurgorum Centenarius Libras vulga- 
res 100 contineat; | Docimaftarum vero 

faltem 
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faltem Drachmam vulgarem .unicam, cui 
dcin partes reliqua proportionantur. 

$. 276. Quum igitur Pondera Docima-: 
ftica ad tantam ufque exiguitatem dividan-. 
tur ($. prec.) , & a vulgaribus tantopere: 
divería fint; oportet, ut Docimafta hzc 
proprio Marte conficere fciat: id quod 
nunc exhibendum. : 

$. 277. Hzc Pondera ($274) fiuntex la- 
minis argenteis teffulatis, in tantam exten- 
fis aream , ut cujuslibet Ponderis fignum in 
ca exprimi queat. Eligatur autem primo 
pro bafi Pondus duas tertias Drachma 
vulgaris partes circiter pendens, & note- 
rur Signo 64. libr. Przífto tum fit Plum- 
bum granulatum, ablutum a fordibus, fic-- 
- cum, per cribrum fuübrile traje&tum ; cujus 
tantum reponatur in altera Bilancis Doci-: 
maíticz Patella, quantum requiritur ad ze. 
auilibrandum Pondus modo memoratum 
(64. libr.), inoppofita Patellalocatum. Hoc | 
faCcto exime de Patella pondus argenteum » 
& dimidiam Plumbi. granulati | partem. 
in illius locum repone; ut exactiffimum, 
obtineatur zquilibrium. "'T'um ex alteru-- 
tra Patella effunde granulatum, Gin ejus. 
locum pone aliud, interea confectum , 
pondus argenteum priori fimile, dimidio: 
hajus paullo gravius, notatum 32. libr. ; 
bene cavendo, ne minimum quid de gra- 

| nue 
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nulato in Patella remaneat. Si pondus 
argenteum alterum multüm excedit pon- 
dus granulati, in altera Patella adhuc re-: 
pofiti; ; fubtili lima tantillum auferendum : 
fi vero faltem párum excedit; adhibe co- 
tem. fubtilem, qua parum fimul deteras , 
faepiuscule interim: comparando , donec 
granülato id quam exactiffime reddideris 
«quale. Tunc alterna Patellas; ut , fi for- 
te commiffus fit error, vel Bilanx vitium - 
contraxerit ,' id neceffario appareat. Perge 
dein eadem lege, ufque dum omnia Ponde-- 
ra minora confeceris. Ut vero. & Cente- 
marium. denique integrum habeas ; | adde 
Ponderi 64. Libr: Pondera 32, & 4 Libr: 5 
hisque fimul fumtis zquiponderantem con- 
fice laminam argenti majorem , figno roo 
ib notandam. ^Háabebis fic (át multa Pon- 
dera, e quibus varie inter fe conjunctis 
emnes Centenarii partes commode com- 
DRUSK lieebit.- 

$. 278. Opus fatpe eft Centenario Dra«- 
€hma vulgari majore: qui facile quidem, 
juxta leges ante ($. 277.) datas, quacun- 
que magnitudine confici poteft. | Expedit 
tamen, ut id Centenario minori, hujus- 
que partibus, fit proportionatum, duplum 
v.g. vel quadruplum illius exa&té'conti« 
nens: fic enim minus Centenarium, unà 
cam. fuis partibus, infervit ad. majoris 
| quo« 
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quoque partes determinandas, 


— $.279. Àn accurate confecta fint Pon- 
dera, vel ufu vitium contraxerint , explo- 
ratur, Centenarium , aut majores hujus par- 
tes, cum minoribus comparando: e. gr. 
Centenarium. integrum cum 64, 32, 4 li- 
bris; Pondus 64 1b. cum Pondere 32, & 
duobus 16.15. & fic porro... Convenit er- 
go, ut de fingulis Centenarii partibus duo 
prz fto fint Pondera: id quod co facilius fit , 
quoniam ,in confe&tione Ponderum , deter- 
minatio Plumbi granulati fere tzdiofiffi- 
mam requirit operam: | qua femel fa&a, 
levi dein negotio, dux laminz, argentez,, 
cidem quantitati granulati &quiponderan-: 
tes, parari poffunt. * 8 

.$. 28o.. Includantur hzc. ($. 277. 278.): 
Pondera 'Theculz vel Capfa , quz claudi: 
queat, & in qua pro fingulis apta & niti-: 
da loculamenta,. corio vel panno obductas, 
efformata fint; ut ftatim quodlibet repe-; 
riri poffit, neque plura fimul eidem loculo: 
immiffa ad fe invicem atterantur; unde fae 
cillime vitium contrahunt. 
'" Scholion. -In perficiendis Ponderibus , ($. 277.) 
quidám olent Powdus minimum prius determinare y, 
c» multiplicando. dem. u[que ad. Centenarium. adfcen-- 
dere : fed unc ex imjenfibili evrore 1m miuimo Ponderet 
commiffi, dum id magis magisque muliphicatur ,. fitt 


- . saldé notabilis , ommifque perd:tur labor. — Contra. fi. 


emaximum Pondus uti quidam folent , primo determi 
í 2 " 9&4 
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ndtilr y ; difficillime dein inveniuntur minora: dimidian- 
do enim vix commode poteft procedi a 100 ultra 2s, 
Hec ratio e, quare. a 64 1b ; incipio, mec paro. Pon 
dera $0 aut ig db; quippe que combination «liorum 


facile acquiri poffunt, 
. $.28r. Centumpondium Vilgare variis 


imlocis differt: fzpe enim plusquam Cen- 
tum libras continet, & quidem plerumque 
ad Centum & decem usque folet excurre- 
re. "Ubi igitar ad proportionem Centena- 
rii vulgaris Docimaítica operatio accome 
fnodari debet 5 tot Librze Centenario Doci- 
maftico adjungendz funt, quot vulgaris 
fupra centum continet. 
0$. 282. Pro Argenti & Auri pondere - 
determinando 'utuntur Artifces Selibra 
five Beffe, quam vocant Marzam, & va- 
rie dividunt, Pro explorandis Monetis 
argenteis, & Cupro argentifero, dividunt. 
Marcam in fexdecim Semuncias, (Lotb.), 
Semünciam in quatuor Semificilicos , 
(Ouintleis) ,  Semificilicum | in. quatuor 
ANümmulos, (Pfennige.), INummulum de- 
nique in duos Chalcos ( Zeller). Dicitur 
autem Pondus hoc Nwmmularium. (Pfenuig. 
Gewichte). 
|. 2$: 283. Non neceffe eft, ut Pondus modo 
(S. prac.) defcriptum przíto fit fiquidem 
Pondus fexdecim Librarum Centenarii Do- 
cimaftici ($. 274. 277.) fubftitui poffit: 
hec enim fi integram Marcam reprzeíen» 
Ii tat; 


[ 
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tat$ tunc quaelibet illius" Libra valebit: 


femunciam Ponderis Nummüularii ; ^ o&o 
Semuncie unum Semificilicum ; dux Se- 


muncize unum Nummums;s una tandem. 
Semuncia unüm Chalcum. ansup 

$. 284. Pro Argento per Cuprum teme: 
perando Marca quoque dividitur in fedecim: 
Semuncias , uti ($. 283.) :: fed Semuncia: 
dein. fubdividitur in o&odecim pattess: 


quas Grana vocant, G. Agricola latinius: 
Quaternas | Siliquas ; Granum- denique in: 


quatuor. Quadrantes. Maximum igitur: 
Pondus tunc eft Marca feu Selibra, qua: 
circiter dimidiam ponderisvulgaris Drach- 
mam pendit; fecundum eft octo ; tertium; 
quatuor; quartum duarum; quintum unius: 


Semuncie ; fextum dimidiz, fcu novem 


Granorum ; feptimum fex ; octayum trium; 


nonum duorum ; decimum, unius; unde-!. 
cimum dimidii Grani; duodecimum .tan-;- 


dem unius: Quadrantis.. Circa . hujufce: 
Ponderum fpeciei confe&tionem przeter an- 


tedicta ($. 277. & feq.) peculiare nihil obfer-: 


vandum. Obtinet vero ejus, qué ac prio-.- 
ris ($. 282.), ufus precipue in Germania. .- 


$. 28g. In Belgio, loco Ponderum ($. 


. 282.284.) defcriptorum, Docimattz utun- 


tur Marea Nutmmularia, quae in duodecim 

Nummos, quilibet vero Nummus in vi-. 

ginti quatuor Grana fubdividitur, Marca. 
dine ! qu- 
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autem hzc Nummoülaria dimidiam Drach- 
mam vulgarem pendat, quod eft primum 
"Pondus ; fecundum fit fex 5 tertium, 
trium; quartum duorum; quintum unius 
"Nummi ; fextum' duodecim Granorüm; 
feptimum fex; o&avum trium; nonum 
duorum; decimum unius. Ulterius divi- 
'dendo haud procedunt. — — : 
|./$.286. Pro Auro per Argentum & Cu- 
rum temperando,  Pondere Geratiorum 
"t Garatb-Gewicbt) utuntur , cujus Marca . 
in viginti & quatuor Ceratia (CararP.), 
"Ceratium vero in duodecim Grana eft di- 
vifum. Primum hinc Pondus heic, uti in 
prioribus, eft Marca Ceratiorum viginti 
'"& quatuor, fecundum duodecim; ter- 
"tium fex; quartum trium; quintum 
duorum; fextum unius; feptimum. dimi- 
dii, vel fex Granorum;' octavum trium j 
nonum duorum; decimum unius. . 
... Scholion. t. Prater battenur (273. & feg-) traditas 
"Ponderum varietates plurime adbuc alia ab bis dsvere 
"dantur: fed bujus loci. mon eft , fufius de iftis omnibus 
got Videatur. G. Agricola. Lib. 11, de Re. Metal- 
£ca., 
. Scholion. s. Cum Marca Nummularia , Belgica, 
($. 285.), Granorum Germana , (S. 284., dé Ce- 
-ratiorum (S. 286 ), fingule in ducenta otiuagmta e 
ótlo Grana fint divife ; [ponte paiet , uma ex bifce iri. 
bus folummodo opus effe, cujuslibet enum borumse Pon- 
derum Grana duodecim. unum | conflituumt Nummum ; 
oHodecim vero unam. Senineiams viginti quatuor de- 
nique uuum Catium. —  — kg $. 287. 
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$287. Quodlibet Metallum , purum , 


fpécifico fuo gaudet Colore, quo a cate- 
ris íeíe diftinguit. | Cum vero Meralla 


omnium corporum cognitorum. fint opa- 


ciffma ; . Color cujuslibet fpecificus di- 


ftinGiffime apparet, fi id ad Lapidem ni- 


gerrimum, duriorem, affricatur. Quod fi 
igitur duorum aut plurium Metallorum, 
explorandorum , colores, fri&u ad Lapi- 
dis ejusmodi fuperficiem , fat amplis vivi- 
disque maculis in eodem plano juxta fe 
mutuo pofitis exprefli funt, eorundem di- 
verfitas aut fimilitudo fic facile diícerni 
poteit. —. 

$. 288. Lapis, huic examini accommo- 


datus ($.287.), vocatur Lydius, qui fe«' 
quentibus gaudeat dotibus oportet. 1. Co- 


loris fit nigerrimi, nea fpuriis radiis, ine 
ierlucentibus, metalli turbetur "'in&ura, 


2. Superficiem mediocriter politam reci- 


eic aptus fit: hacer ^ fi rudior eft, me- 
P. | 5 


tallorum ipfi adfrictorum colores non fatis. 


nitide confpiciendos exhibet ; fi vero nimis 


fit!zvis, Metalla, prafertim Aurum pus 
rus, molle, non promte abraduntur. 


2. Nec nimis durus, nec mollis fit; nam 
eruftulac metallicee. per ''erram 'Tripolita- 


nam , pulverem Carbonum , vel Cineres 


Stanni, detergentur: quo fit, ut brevi 
tcmpore nimia ipfi, ficubi durior eft, 1z- 
Vis 


- 
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vitas concilietur: mollior autem in polli- 
nem facile conteritur, & (ulcos contrahit. 
Jdtaque Marmor nigrum, rudius, vel Sili- 
es fluviatiles nigri , molliores ,. optime 
ad hoc opus quadrant. Rediguntur ita- 
que in prisma quadrangulum ,. pollicaris 
circiter craffitiei , longitudinis pollicum 
duorum vel trium : qux commodiffima eft 
ad ufus figura. í vei Ea 
$.289. Metalla, quz, modo ($. 287.) 
 enarrato, explorantur, funt Aurums Ar- 
gentum, Cuprum, pura, vel varia pro» 
'portione per fufionem inter fc mixta, Quo 
-melius autem horumce Metallorum, ficu- 
bi examinari debent, puritas , aut varia 
-miftura , dignofci poffit; maffz explo- 
"rande comparantur cum moleculis fimi- 
lium Metallorum puris, vcl cognita pro- 
portione inter fe mixtis, ex compofito 
€um in finem przparatis, qua vocantur 
uus Probatrises.. Scilicet Metalla ante 
di&a tam.pura, quam varia proportione 
.jnter fe mifta, formantur in laminas unam 
lineam latas, quadrantem linez crafíías, 
fesqui pollicem longas, quarum fingulis 
"infculpitur fignum puritatis aut variz: per- 
mixtionis Metallorum, e quibus conflata 
funt. | | 
$. 290. Acus has ($. praced.) conficien- 
di rationem nunc trademus; & prius qui- 
p. 4 dem 


v 


& 
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. dem Zrgentearum. Harümce temperatura 
fit folo cum Cupro: proportio autem de-- 
terminatur per. Marcam in Semuncias & 
Grana divifam ($.284.).. Unde & Marca 
tanti ponderis eum in finem adhiberi debet, 
ut moleculam metaili conttituat fatis mag- 
nam pro Ácu conficienda ; fit ergo ejus 
pondus v. g. integra Drachma. |Pon-. 
deratur tum Marca talis Argenti puriffimi, 
huicque in chartulam involuto adícribitur 
nota fedecim Semunciarum, quz indicat 
totam hujufce  Metalli Marcam effe Ar- 
gentum purifimum. Ex hac mafluia fit 
Acus prima. Pondera dein quindecim Se- 
muncias Árgenti puri, unam Semunciam . 
Cupri puri ; involve ambo fimul charta, 
& adfcribe" notam quindecim Semuncia- 
yum, qua indicat, dari in molecula hac 
metallica quindecim partes Argenti puri, 
"unam partem Cupri puri. Ex bac fit Acus 
fecunda. Porro ad quatuordecim Semun- | 
cias Argenti puri adde duas Semuncias 
upri ; adfcribe fignum | quatuordecim: 
.Semunciarum. Inde conficitur tertia Acus. 
Perge dcin pro reliquis Acubus Argenti 
& Cupri maffülas proportionare ,. fingu- 
lisque miíturis adícribere ordine fequen- 
t 


* 


' Pro 
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Quazilibet dein .Metalli portiones ,. uti 
peculiari fingula charta continentur ,. ita 
jn novum , nunquam. ad ullam operatio- 
nem adhibitum , Crucibulum feoríim im- 
mittantur, & pauxillo Boracis addito, 
fubitiffimo igne , qui optime ante follem 
excitatur, colliquefcant, vel, quod mc- 
lius, in candeícens jam Crucibulum inji- 
ciantur, moxque, ac fluunt , agitentur 
flylo ligneo, arido, ambufto,. & tum, 
absque mora, in Lingonem. infundantur. 
Per Tubum Cazmentatorium. ( 258. ) ,. 
hzc colliquatio itidem , & fere commo- 
dius, perfici poteft. Porro quamlibet 
maffulam ,. frigefactam , fua iterum , ne 
confufio oriatur, involve chartula, ac 
iot... L4 dein 


— 


Fd 
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dein fingulas denuo ad Bilancem explora: 


Si integram. quxvis Marcam adhuc pom 
derant; bona funt: íi vero notabile pone 


. dus cuidam deficit; fignum eft, nimi: 


lento, vel diuturno, igne tantum Cuprr 
combuftum effe, quantum de pondere defi: 
cit: hujus ergo maffula loco alia fimill 
proportione eft facienda. "l'andem ex fim 
gulis harum. molecularum , -mallei ope: 
formentur Acus ($.2$89.), intercedente; 
fi Metallum fab malleo nimis incipit ri 


geícere, levi candefactione. . Infculpatur 


dein fingulis hiíce Acubus numerus See 
munciarum Argenti, quod continent; 
prime 16, fíccundae r$, G& fie porro, 
tum altero extremo perforentur fingulas; 
filoque demum argenteo per earum foras 
mina traje&to, ordinate juxta feriem fuos 
rum numerorum, colligentur. Vocantur 
he fus Probatrices Z[frgenteae *.— Argeutt 
autem variam cum Cupro T'emperatu4 
ram adpellant Ligasuram. | 

$. 291. Quidam per dimidias Semuns 
cias proportiones fuarum Acuum determi: 
nant: alii fubtilioribus adhuc divifionibu: 
utuntur, quarum compofitiones & nume« 
ricx ($. prac.) facile cognofícuntur. Sed 
ultra dimidias Semuncias vix aliquid circ 
Argenti Ligaturam, ope Acuum, diftin: 
gui potcft. | | 


$. 292: 
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$. 202. Acubus hifce Argenteis ($. 290.) 

uperaddi etiam, poteft quadam ex puro 
2upro confedta: fic enim. & Cupri fimul 
'uritas aut varia cum Argento miscela per 
asdem difcerni valet. — — : 
.$. 293. In Belgio pro Acubus confi- 
;endis utuntur Pondere Nummulario ($. 
.8;.), in grana divilo.. Tunc autem 
?rma Acus, ex puro facta Argento, di- 
itur duodecim Nummorum: Secunda fit 
Xx Argenti NNummis undecim: & Granis 
Octodecim , additis Cupri Gránis Sex : Ter. 
ja ex Argenti NNummis undecim & Gra- 
jis ducdecim, tum Cupri Granis duede- 
"im:.& fic porro; ut proportio Argenti 
emper 6 Granis , five uno Nummi qua- 
]rante,. decreícat , Cupri vero additamen- 
um totidem Granis jugiter augeatur; does 
nec tandem eo fuerit perventum , ut Ar- 
zenti pondus ad unum ufque Nummum 
decreverit, Cupri autem quantitas ad un- 
decim NNummos auca fit: quz quidem 
proportio ultimam conftituit Acum , ul- . 
[ra quam non proccditur. 

$. 294. Inutile tamen eft tam minutis 
progreflionibus per totam Acuum fceriem , 
ad ultimam ufque, procedere. Sufficit 
certé , quadrantes Nummorum faltem u(- 
gue ad Acum novem Nummorum (6$. 
£05.), dimidias autem Semuncias ufque 
T | ad 
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ad Acum decem Semunciarüm ($. 284.) 
indicaffe: neque enim in deinceps fequen- 
tibus Acubus proportiones adeo fubtiles 
accurate internofci queunt. — 

$. 29y. Aurum pro J£ubus Jureis pa- 
randis mifcetur vel cum folo Argento , | 
vel cum Argento & Cupro v: r1a propor- 
tione intermixtis, ^ Dicitur" autem hac. 
mixtura: Caratura & determinatur per 
Marcam , in Ceratia vel binas fextulas- 
divifam. ($. 286.). Circa harumce Acuum 
confectionem nil, prater jam dicta de: 
Acubus Argenteis ( $. 290 ), notandum 
cft; nifi quod ponderum proportiones alio. 
rado determinatz adhibeantur. Sequenti 
autem divifione & ordine. Acus iftz cón-. 
ftitnuntur. | Omnes Beffem five Marcam | 
ponderant. xri TR 


Prima fit ex Auro puro tota. 
2daex 23 Cer. 6 Gr, ) ( 6 Gran, 


^ua $425 Cen. - i Cerat. 
| " : 3 Cer. 6 Gr. Gt. 6 Gr. 
$tà - 22, Cer. 2. Gran, 
6:3 ,- 2r Cer, 6 Gr. v Auri 2. Cer. 6 Gr, Argenti. 
*3ma- 2r Cer, : Y putt 3 Cer. Mr A 
.$8va - 20 Cer. 6 Gr. | Tp3:Ce6 d 
og"aà - 20 Cer. 4 Cer. eta 
roma - jo Cer. gj Cer. 


yima - 18 Cer. " J b 6 Cer. J 


E fic porro CBRPidtifen ttn ft per i, ine. 
m | teeral 
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gra 'Ceratias; donec ad unum ufque per-- 
renerit pondus Auri, ad 23 vero pondus 
Argenti : neque enim poft Acum nonam. 
ideo exacta refpectu dimidiorum Ceratio- : 
um fieri dignotio poteft. Vocatur. au- 
em hac Auri cum Argento miftura Ga- . 
NOR alla. fatio cncdoE pni s) 
7$. 296. Si vero Cuprum fimul cum Ar-- 
cento ingreditur Auri mixturam , tuim 
/ocatur. Caratura sixia : in qua tompo- 
lenda eadem lege proceditur, ac in prio- 
'€ ($. prac.) 5 nifi quod illz portiones, 
jug ibi erant; purum Argentum, heic ex 
Argento &- Cupro conftent; Unde ite-: 
um duplex heic datur feries *. ve] enim. 
artes. duze. Argenti ,..& una Cupri j vel 
lue Cupri &.una "Argenti" admiícentur. 
3*1 ry vog d 7 I 


VE T 
"B e 


Prima eft ex Auro puro... 


jo d[oiene ur. i: [46r... e 126: 
tia) (413 Cer. I LE ro j 

pa. Q€x 422 Cer. 6 Gr. | Aion [1 Cer 4 
ta [Aui] iz Cer," l4 e 1 Cer: 4 Gt. f its, 8 Gr. 
ta ! puri. 21 Cer^/6 Gn | ^ ) 1 Cer: 8 Gr. rh 

edis 2rCer. (29. Freie es U Cer. 

a c |20 Cer. 6 Gr. ] l: Cer. 4 Gr. |  Cer.a Gi; 
Et fic porro, uti in antecedentibus. 


|. $. 297. Si in modo ($. przc.) exhibi- 
o Íchemàte, loco Argenti puri, fumitur 
Cuprum purum, loco Cupri Argentum 5 
wbetur: "Tertia 2/usm 2durearum feries. 


Quare 
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Quarta vero, fi Argenti & Cupri zquales 
quantitates fimilibus proportionibus , ut 
ante ($.296.) defcriptum, -Áuro admis. 
fcentur. vr p Pr te cin | 
$.298. Hactenus ($.205. & feq.) expofite: 
Auri temperatura: maximé funt ufitatae. 
Caeterum vero infinitis adhuc variationi- 
bus artifices uti poffe facile conftat; qua 
tamen cum antedictis comparata, utcun- 
que ab exercitato, dijudicari poffunt: ut. 
ideo eas omne$ imitari nec poflibile nec 
neceíffum: fiti; 5o di T1754 
$.2909. Ne vero Ácus Aurez (5.295. & feq.) 
nimis pretiofae fiant; poffunt ez: longe bre- 
viores parari Árgenteis ($.289.290.), & 
laminis Cupreis adferruminari 5. ur. ufui 
commodam longitudinem acquirant. 
$. 300. Si nunc occurrit Metallum ($. 
289.), quod ad Lapidem Lydium exami-. 
nandum effe cenfes, deterge id prius nitido | 
Jinteamine vel corio; ut cjus color fince- | 
rus appareat : ex hoc enim quodammodo 
in anteceffum judicare licet, quale Me& 
tallum , & quouíque vel quocum id per-. 
miftum fit. 'Tunc ftringe commodam , 
non nimis amplam , Meralli füuperficiem, 
aliquot vicibus ,' fortiter, ad. Lapidem 
Lydium ; ut, fi forte fallax Metallo fuper: 
indu&a effet crufta, hac fri&ctu fortiore 
abradatur : quod tamen & Cotis vel fub- 
| tilis 


- 
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tilis Limz: ope adhuc promtius, filicet ; 
dii planum. quoddam mundiffimum ,. de- 
terfum ($.288.), eandem explorandi Me- 
talli fuperficicm toties attere s donec pla- 
num in Lapidis fuperficie, ad pollicis cir- 
citer longitudinem , & fequi linee lati- 


tudinem , Metallica crufta. zequabiliter & 


quam conjicis proxime Metallo adfri&to 
refpondere: qua electio ufu. crebriore ad- 
difcitur. Acus tunc infimum extremum, 
bene deteríum, eodem ,..quo. Metallum, 
modos proximé a latere prioris plani, pa- 
ralelo.ad hoc ductu, Lapidis Lydii fu- 
perficiei adfrica. Si nullam differentiam 
inter ambo. plana poffis detegere; proba- 
biliter dicas, Metallum explorandum e- — 
jufdem effe temperature , ac Acum; quam - 
cum eo comparafli : hujus autem tempee 
raturanm indicat infculptus numerus ($. 
290.[eq.). S1autem difcrepantiam inter co- 
lores deprehendis , aliam elige Acum 3. pro- 
ut nempe Metallum intenfore , vcl dilu- 
tore, quam Acus, colore confpicuum 
eft: fic tandem invenies Acum congruam, 
quiz Metalli temperatura refpondet; vel 
faltem judicare poteris, Metalli explorane 
di temperaturam effe infolitam , tuiíque 
Acubus haud determinandam, | 

4v $.39K 
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/j$. 30r. Interim quia non modo fuper- 
ficies, fed. & tota fpe mafía .Metalli 
colore fpurio , qui variis; modis conci- 
liari poteft , 4nfe&a eft.; facile patet y 
ex colore: Metalli cujufdam , compara- 
to ad Acüs, nihil certi judicari poffe, 
nifi fcias, quod & quibus miftis Aurum: 
vel. Argentum temperata fint : videlices y 
an Aurum: & Argentum , -Atgentum GC. 
Cuprum , vel ornia tria , puriffima, abf- 
que "alio addito, permixta fint. "Tum 
cnim demuni-colorum ad Acus compara-« 
tio docere. temperaturam valet." Neque 
tamen vel fic etiam ad 'Grana ufque ac- 
curata ficri determinatio poteft. - 2L 
016.302; 8i vero per Stannum , Arfenis 
cüm, Zincum. &c. Coloris mutatio fuper. 
indu&a fuerit: Metallo:( 57. 71. 83. 88:)5 
ita falli poteft per colorem Artifex , ut pro. 
puro. Auro vel Argento habeat, quod ne- 
quidem maximam: partem tale eft. De- 
regitur h&c fraus per Aquam Portem , fi 
Metallica ^máffa Aurum. aemulatur 5; per 
Aquam Regiam vero , fi Argento fimilis | 
eft: illa enim omnia Metall, prater 
Aurum s hec omnia, preter Átgentum, 
folvit. 1n tali igitur cafu ,, Metallica crue. 
ftc ,"Lapidi Lydio adfri&z, unica alters: 
fütriu$ Aqu& ftygie guttula fuperaffundi-. 
tur, & plumaccolo modefte dirimndees 
. "v2 i 
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Á non eff Aurum vel Argentum , tota 
crufta confumitur: fi vero aliquid Auri 
vel Argenti ineft, hoc faltem perítat in- 
folutum , colorem monftrans mutatum y 
quia reliqua pars per folutionem inde fe- 
parata eft. Cave tamen, ne, dum Men- 
ftruis di&tis uteris, oleofi quidpiam acce- 
dat: tum enim illorum atio cluditur. 
$303. Cxeteroquip circa Lapidis Lydii 
ufum nota, equentia. (r?9.)) Aurum & Ar- 
gtntum feorfim pura, vel ambo fine ac- 
ceffu alterius materia inter fe mixta, igne 
candefcentia, colorem fuum nom modo non 
deperdunt ; fed etiam confpurcata,(uüurn 
Íplendorem prorfus reécupérant , neque pon- 
deris füi minimum amittunt ($20, 72:-Bt 
ldco hac dote Carstura alba ($. 205.) ab 
omnibus aliis fefe diftinguat. Nifi autem 
liceat fic totam maffam ad ignem explora- 
re, poteft parva folummodo ejus pars ope 
Tubi Camentatorii ($. 258.) candefieri, 
E95 inveneris Acum, cujus color cum 
colore Meralli explorandi convenit, ambae 
cruüftz, Lapidi Lydio impreffzz, ab Aqua 
Forti, vcl Regia, fuper affufis, eandem 
prorius mutationem pati debent; ut cer- 
tus fis, nullam latere fraudem: fi fecus fits 
faMo te colore decipi neutiquam dubites. 
(17?) Omne Aurüm , fragile redditum , 
comparatum adLapidemLydium cum Acu, 
.. ini» 


b 
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minus purum apparet, quam revera inexae- 
3mine accuratiore Docimaftico deprehendi- 
tur: e contra omne Árgentum, fragile fa- 
&uüm, majorem Argenti puri albitudinem 
prz (c fert. Nec difhcile eft, hujus di- 
fcriminis affequi rationem: nam quz Ar- 
gentum , vel Aurum, fragilia faciunt, 
funt nonnulla folummodo Metalla & Se- 
mimetalla, albo omnia colore conípicua; 
uti Stannum, Plumbum , Ferrum, Re-. 
gulus Antimonii , Bismuthum, Zincum, 
Arfenicum. | Hzcce igitur fulvum Cupr: 
Aurique colorem diluunt , vel in album . 
mutant: ut ideo Cupri Argento admixti 
color tünc occultetur; Aarum veró, ob 
ejusmodi intermixta multum Argenti in fe 
habere videatur. (4'?.) Aqua Fortis Argen- 
ti in Caratura alba pra fentiam a viginti &C- 
tribus ufque ad feptem Ceratia ($. 205.) non 
detegit ($.302.) ; quoniam Aqua Fortis Ar- 
gentum ex Auro non erodit, nifitriplo plus 
Argenti, quam Auri, in mafía fuerit. 
(g'*.) Cruftz Metallic, quz aliquamdiu 
Lapidi Lydio impreffz fteterunt ,. non 
poffunt comparari cum recenter adfri- - 
&tis: folet enim moràá fieri coloris mutatio. 
(6.) Argentum, fi temperatur cum Au- 
richalco, albidiore colore apparet, quam 
fi tanta Cupri admixta fuiffet. quantitas: 
quum autem fimul, debita encheirefi m 

Bis 


I 
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hibita, fatis tunc du&ile reddi poffit; vix 


lapide Lydio fraudem cognofcere licet, 
nifi & fecunda vice, cum Acu ejusdem co- 
loris, inftituatur comparatio, Aquà Regia. 
prius ad affritam. Lapidi cruftam adfutá 
($. 302.). Neque Acus probatrices Auri- 
cbalco temperate hic multum inferviunt jj 
quia Metallum iftud factitium , alias magis, 
alias minus flaveícit. (7.) Si. metallum, 
Lapidi Lydio adfri&tum , non fatis nitide 
appareat; lambendo faliva ipfi fuper indu- 
catur non fpumofa: tum magis vividé re- 
flectentur colores. | Mio n 
.$. 304. Prater. hactenus defcripta In- 
ftrumenta(g. 168 :301.), requiritur commo- 
us pro Operationibus Docimatticis perfi- 
iendis locus.  Inffrd&us hic (it Camis 
0, pro Furnis locandis fatis amplo , fu- 
osque bene determinante ; quippe qui, 
icet haud omnes lethales, tamen (emper 
oXii fub quibusvis fere operationibus 
rodeunt. Qaum vero cauftici ifti fumi 
pfa etiam metalla arrodant; non expedit, 
lla ut inftramenta metallica ; qua& niti-- 
iffima fervanda funt , e. gr. Bilances cum. 
onderibus , Acus probatrices, &c. in La« 
oratorio, fed alio loco puriore, recon- 
ere. Neque & plura Menftrua diverfa: 
oidem reponere licet, nifi váfis perfecté 
laufis ferventur; quzdam enim eru&tando 
Ma ?(Á va 
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vapores alia immutant , viciffimque ab. 
aliis immutantur; ut hinc nullum cum: iis - 
experimentum exacte inítitui poffit. Pra- 
terea cum fz pe minutiffima Corpora, €o- 
rumque mutationes, intra & extra ignem 
obíervari debeant; convenit, ut in priore. 
ca(u obícurari, in pofteriore lucidior red- 
di poffit officina: id, quod denfis nigrisve. 


periftromatibus ante feneílras fufpenfis fa- 


cile obtinetur. 


Noswc AD. Ly. 
Mg D E | 
MINERALIBUS COMPOSITIS, 
MINERI S. | 


$.30f. Expofitis Mineralibus fimplicio- 
ribus (Cap. 1.), eorumque przcipuis in fe 


invicem, quatenus leviori arte eo difponi . 


queunt, aéionibus (Cap. IL.) , tandem - 


nunc, quz ex iis compofita in Regno 
Foffli naturaliter inveniuntur , intelligi 


atque explicari poffunt. Horum equidem | 


cognitio, licet tantummodo hiftorica ha- 
&enus tradi queat, infignem tamen in 
Praxis Docimafticz exercitio ufum habet: 

is 
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is enim , hac qui in anteceffum imbutus . 
eft, multis experimentis, vagis, fuperíe- 
dere poteft, quz inftituere cogitur vario- 
. rum Compofitorum naturalium dignotione 
plane deltituzus, Jl fidits : 
...$. 306. Verum fleriles plurimorum Au-- 
€torum deícriptiones ,' ab  accidentariis 
faltem dotibus plerumque defumtz, diffi- 
cultas ex variis regionibus obtinendi fpeci- 
mina exquifitiora, Mineralium dein mul- 
tifaria in minimis particulis contiguitas - 
($.32.), differentia denique INaturz: & 
Ártis operum, licet ex iisdem, eademque 
proportione unitis, principiis conflato- 
rum, ifthanc Hifforiz Naturalis partem 
zque difficilem , ac mancam , reddunt. 
Accedit infuper Figure externz varietas, 
qua Natura in Regno Minerali plus etiam, 
quam in Vegetabili & Animali, delectari 
videtur, de | 
... $. 307. Neque Gravitas fpecifica in Mi« 
neralibus Compofitis dignofcendis multum 
gauxilii adfert: fiquidem (1.) ubi plura, 
quam duo, corpora, diverfz gravitatis 
Ípecific&e , permixta funt, calculo hydro- 
ftatico nihil detegi poteít; quoniam cjus- 
dem gravitatis fpecificz aggregatum, ex 
plurimis diverfiflimis, alia atque alia pro- 
portione. mixtis, Corporibus fimpliciori- 
bus produci poteft. Atqui talia in Regno 
NS M. Mi- 
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Minerali.,| docentibus id Operationibus 
Docimaíticis , — reverá deprehenduntur. 
(2. Materis accidentarize fimul inhzren- 
tes , ipfeque acr in cavernulis & fifluris 
Minerarum plurium .conclufus, exaétam 
ponderationem impediunt, faltim difficil- 
limam reddunt. (3.) Lapides fimplices, 
qui omnibus fere adjuncti Mineralibus Com- 
pofitis, pondere fpecifico non modo di. 
verfifmi, fed quidam metallicz prope- 
modum gravitatis funt: ficuti plurima 
Spathi fpecies. | 

$. 308. Neque tamen fpecificum Pon-- 
dus, neque Figuram, prorfus velim negligi, 
fed contra fimul cum czteris Chsracteri- 
bus adhiberi; quanquam ex illis folis con- 
ftans & accurata determinatio haud femper | 
fieri queat. — 

$. 309. Cum autem inftituti noflri ratio 
fit, Artis Docimaftica fundamenta tradere; 
opus folummodo erit , Mineralium Compo- 
fitorum, tanquam frequentiffimorum Artis - 
Objeétorum ($. 2 ), notas, quibus cognos- 
cuntur, enarrare, corunique partes confti- 
tuentes, quousque innotefcunt, una cum. 
habitu totius aggregati ad varia menftrua, 
indicare. Facile quoque patet, de omni- 
bus Mineris híc loci mentionem fieri non 
poffe, fed eas tantum efle cligendas, qua 
minus funt compofitz , vel faltem fre- 
quentius occurrunt. . $.310. 
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$. 310. Quodlibet Minerale Compofi- 
tum ad illius Simplicis claffem referemus, 
de quo maximam in fe continet partem ; 
exceptis tamen Lapidibus & Terris fimpli- 
' €ibus: horum enim a przdominio fi deter- 
minarentur claffes, longe maximus Mine- 
"farum numerus eó referendus foret. - 
"^. Scholion., :Ponamus e. gr. in Gleba quadam conti» 
meri partes fex Cupri, unam partem Sulpburas, pamxil- 
lum valde Arfenici , viginti partes Quartzi vel Siliciss 
ad[cribesus cempo[itum 1flud Cupro , € fic porro, — 
$. 311. Vocabimus autem  Mincrale 
Proprium ili Simplici, quod maximam 
ejus partem conftituit ($. praec.). | Zupro- 
prium vero iftis, qua minori copia in eo 
adfunt; ita tamen adfunt, ut vere mixtio- 
nem ejus ingrediantur , & (femper adeffe 
debeant, ubi tale Mineralis genus depre- . 
henditur. Jfecidentale denique. illis, quae, 
mixtionem ejus haud veré ingredientia, 
extrinfecus faltem adhaerent, hinc adefie 
& abeffe poffünt,, manente. Minerali, de 
- quo fermo eft, eodem. | 
. Scholion. Priori exemple (Schol. $. 216.) ven 
Alluffremus. — Suppofitum ibz Manerale, quatenus maxi- 
mam partem conflac Cupio, diciiur Cupio Proprium. 
Sed dum [imul Sulpbur d» A fenicum ibs Cüpro atermixta 
Junt, €. finsularem. buic. fpeciem conciliavere , dicitur 
Mineralesflud, ratione paycioris Sulpburisqb* Arfenici für, 
bifce Improprium. Lapides tandem vel alia , prioribus 
£ircum x inter pofita , fuu Accidentalia; quoniam 
men [unt partes conflizuemtes , fed abeffe pofuit, 
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SULPHURE zr MINERALIBUS 
Tl Sulpbureis. (NS Pe 
(0$. 312. Sulphur minerale feu vulgare ,.. fi 
ab omni alieno liberum e(t, folidam, fria- 
bilem, habet confiftentiam ; colorem fla- 
vum ;in majores moleculas concretum plus 
minus femidiaphanum apparet ; igne fla- 


grat, & flammam coeruleam , cum fuffo- . 
cante vopore acido ($.22.), eruétans to- 


tum confumitur, parvo calore, vel vafis 
claufis , liquefcit absque inflammatione , 
liquatumque mutat colorem fuum in rü- 
brum pellucidum, fimulac iterum refrixit, 
folidefcens denuo & flavefcens. Compofi- 
tum *fítex principio Inflammabili, puriffimo 


($.24.), & copia longe majore Acidi Chal- 


canthi ($. 22;) : unde oleo puro jonge gra- 


vius factum inaqua fundum petit. Analy- . 


fis Chemica , Sulphurisque veri per artem 
ex duobus modo memoratis principiis pra- 
ductio, di&a confirmant. a 


$.213. In hoc ftatu ($.prec.) Sulphur - 
effoditur ex terra /Vativasz; licet haud a-.— 


deo frequenter; per aquas etiam , praeífer- 
tim fic dictas medicatas, .tale advchitur, 
& parietibus fontium fefe applicat. 
jmmixtum fzpius occurrit, albo, gryfíeo, 
cinereo, flavefcente, aliisve, qui ab ad- 
Bux 


$. 314. "Terris Lapidibusque fimplicibus | 
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mixtis pendent, coloribus varium. 

..$. 315. Quoties vero Sulphur Aurantio 
vel rubro colore, pellucido, vel opaco, 
tinctum eft, femper notatur Arfenici in eo 
preíentia: ut ideo Sulphura fic colorata 
haud fincera fint, nec tantopere «íftimanda. 

$. 316. .Frequentiffimum , imo pro- 
prium fere, Sulphuris Minerale eft Psrites 
flavus. Is, fi ab extrinfecus circum pofi- 
tis heterogeneis liber eft, fplendens, ex- 
terno adfpe&u Aurichaleum politum re- 
fert, figura plus, quam ullum minerale, 
varius, plerumque tamen fub forma glo- 
bofa, varia, dein fub cubica, hexagona, 
regulari & irregulari, reperitur... Solidus, 
mifi ab inter pofitis mollioribus Lapidibus, 
e Terris, mollior factus fit, ad Chaly- 
bem ftrictus, Silicis inftar, fundit fcintil- 
las; igni admotus mediocri, mox diffilit 
cum crepitatione, flammulasque & vapo- 
res fere fulphurcos eructans, colorem fla- 
yum .in obícure rubicundum, fuperficiem 
mitidam in pulverulentam , commutat, 

Ditifmus autem Sulphure eft, ejusque 
unam quartam, interdum fere tertiam par- 
tem, iníe continet. Ceterum & femper 
in €o latet Ferri copia anfignis, nunc ma- 
jor nunc minor Sulphure: dein, ex in- 
ventu Cl. Henckelii, 'l'erra non metalli- 
Ca, proportione ad ete partes itidem 

y di- 
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diverfa: unde facile previdetur, fpecifi- 
'cüm Pyritz pondus varium efle. Amplif-- 
fimam hujus Mineralis hiftoriam , una cum 
accuratiffima ejus Analyfi, defcripfit modo 
Jaudatus Auctoriníua Pyritologia. — ^ 

$. 317. Pauciffima denique funt Mine-. 
ralia, quz Sulphüre prorfus carent: qua-- 
niam yero nunquam operz pretium folvit;,, 
1d inde extrahere; praterea etiam Metalla: 
& Semimetalla majori copia iis ipfunt;; 
hinc ea commemorabimus illis in locis, ad! 
qua proprie pertinent ($. 316. 311.). 

$. 318. Huc demum referri etiam queunt 
omnia Mineralia Inflammabilia , a Sulphure: 
ftrite fic.dicto ($. 312.), copia & quali-- 
tate acidi, quo pollent, discrepantia. Ta- 
lia funt ANapbia & Petroleum, ex faxis ftil- 
Jantia, vel & aquis fontium innatantia,, 
inter íe vix diverfa, nunc fubriliflima;,, 
limpidiffima, nunc flava, craffiora. — Hzec; 
ipfa vero valde infpiflata, nigrum indutai 
colorem, vocantur Bumeny Pix Judaitás. 
Afpbaltum : porro autem magis induratai 
in Lapidem abeunt Gagatem dictam. | Oc-. 
currunt equidem alia infuper ejusmodii 
Sulphureorum nomina, qu& tamen vix: 
diverfa a modo recenfitis concreta viden-: 
tur denotare. v | 

$.319. Idem iftud ($. prec.) Minerale: 
Oleum, fi in lapidea matrice hzrens ded 

ar 
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duratur, fit Carbo Fofflis,  Litbautrax : 
quod eft concretum nigrum; íciffile; la- 


mellatum; 4pendens; prioribus (gs. prac.) 
longé gravius ; nen adco promte inflam- 
mabile; fed flammam femel conceptam 
diutius /& violentius , quam ullum aliud. 
Ignis pabulum , confervans; poft combu- 
itionem non adeo cineres, fed potius maf- 
fam relinquens femifcorificatam, nigrican- 
tem, fpongiofam ; fzpe in fe recondens . 
Pyritem flavum ($. 316.).. Oris fabis 
$.320 Ektirum, Suctinum, coloris nigri- 
cantis, lutei, fufci; femidiaphanum, Íz:pe 
valde pellucidum ; leve; aqua tamen fun. 
lum petens; valde durum, neque & aqua 
:bullientis calore mollefcens; igne tamen 
ortiore liquefcens, fpumefcens, falem aci. 
lum folidum fundens , huc quoque pertinet, 
Refolvitur id, Deftillatione Chemica, in 
Jlea primo fubriliora , fenfim craffiora $ 
X Salem acidum folidum : quz quidem 
Jlea cum Naphtha & Petrolco ($. 318.) 
ideo conveniunt, ut a Pharmacopoeis , & 
'eplafiariis, nifi femper, tamen plerum. 
jue, hifce nativis fubftitui videantur. Ca. 
'ut mortuum,a deftillatione refiduum, haud 
büimile eft Bitumini ($. 218.), fub quo 
omine etiam venditur. M 


DE 
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/"ARSENICO zz: MINERALIBUS 
etr fenicalibus. si 


$. 321. "fr[enicum cryftallinum , purum, 
($. 17.) deícriptum, eadem forma ex fo. 
dinis eruitur, quin & fpecie alba , pulveru-- 
lenta: rariflime tamen fic nativum occurrit: 
$. 322. Id ipfum ($.prxc.) fub fpecie 
Lapidis cinerei ,— vel. nigri, effoditur., 
ui recens diffractus ex albo carulescen«. 
tem, fplendentem, intus monftrat fuper- 
ficiem, qua tamen, acri prafertim libe- 
ro expofita, paucos intra dies fufca & ni- 
 gricans evadit. | oBAS 

$. 323. Pyrites dein albus, ponderofus,, 
fplendens,. ad chalybem fcintillas fundens, 
figura prorfus irregularis, longe maximarum 
in fe continet Arfenici partem, Ferri pae 
rum, plus T'errz non metallic, & fires 
quentiffime in Fodinis occurrit. - id | 
$.324. Zuripigsinentum etiam , Minerale 
aurei coloris, hinc inde Cinnabarini colos 
ris moleculis ftipatum , fciffile , lamellatum,; 
molle cum quadam tenácitate, fplendens,, 
fi frangitur, plurimum continet Arfenici ,, 
minus Sulphuris mineralis ($. 312,): unde 
in igne obfcure faltem ardet, flammam ex: 
coeruleo albam, cum denfiffimo albo fu- 
mo, croctaos, Id, fimul ac ardet, li- 
| quefícit 5; 
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juefcit; liquefa&um fupra nitidam tabu- 
am ferream ,. vel marmorcam , effufum,. 
rigefactum, ; abit in corpus folidum, int 
ene rubicundum, fragile, fplendens; fe- 
nipellucidum: relinquitur tum tamen Cra- 
Tia minus fluens, fcoriz imperfectz fimile, 
juod , magno igne exuítum , dehiscit in 
lerram. Effoditur in Hungaria & Oriente. 
| 6$. 32g. Cobaltum, iidem huc pertinens, 
minerale eft ponderofum , fubtiliflime 
flriatum, vel & granulatum , alias quo» 
que fuperficiei Jaevioris, coloris nunc dilate 
gryfei, quafi femimetallici , nunc obfícuric- - 
ris nigricantis. Multum. id Arfenici in fe 
continet, nec parum Terre cujusdam 
fixz, qua cum filicibus & alcali fixo li-. 
quefacta abit in Vitrum pulcherrime coe- 
ruleum , vergens utcunque in violaceum, 
Smaltum. dictum. | Praeterea. plerumque in 
Cobaltis Z/iimutbum ($. 15.) continetur. 
Variis infuper Mineralibus nomen Cobalti 
imponitur , qua tamen prorfus a. modo: 
memoratis chara&teribus recedunt. 

$. 326. Flos tamen Cobalti dictus, fubti- 
liter. ítriatus , non valde compactus, hinc 
priori ($..325.) levior, colore rubro 
purpureo infignis, ad Cobalta quoque per- 
tinet: eft enim Minerale admodum Arfe- 
nicale; ita, ut ultra dimidium fui ponde- 
ris inigne deperdat; ex refiduo autem in- 

| : .. fignis 
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fignis dein Bismuthi copia cliquari poteft :: 
quin & cyaneum hoc vitris conciliat colos 
rem, ficuti cztera Cobalta vera, Hinc 
verum eft Cobaltum ; — tametfi externa 
fpecie multum a vulgari (s. 225.) differre 
videatur. Pro bafi nimirum habet Cobal- 
tum (l.c.), atque ex hoc germinatio- 
ne veluti Amianthi- formi productum 


apparet. 


$.327. He ($.225.326.) funt pracipuae 


| veri Cobalti fpecies 3r quidem omnes in 
o 


co conveniunt , quod maximarn Arfenici 
copiam in fe habeant ; quare huc ad Arfe-- 
nicalia referuntur: quamvis interim co ab 
aliis Arfenicalibus difcrepent, quod, poft 
fublimationem Arfenici, Caput mortuum 
relinquant. alba vitra. colore tingens cya- 
nco. Plura equidem alia dantür Minera- 
lia, quibus Cobalti nomen imponi folet: ^: 
at quum a. Cobaltis veris prorfus differant, 
& (ape ne veftigium quidem Arfenici con- 
tineant ;; hinc ,. ne confüufio oriatur, e 
claffe Cobaltorum merito climinari | de- 
bent. d; | 
$328. Referri tamen huc meretur Mi- 
nerale quoddam , Arfenico dives, Cobalto: 
($. 325.) utcunque fimile, ex gryfeo ru» 
bellum, femimetallieze fpeciei, pauxillum 
fimu] Cupri in: fe habens, parumquc Sul- 
phuris; quod:vocatur Germ. Kupfer Nickel. 
$. 329. Mi- 
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$. 329. Mineralia equidem alia, plurima, 
bb Arfenicum , quod continent frequenti£- 
ime quoque huc referri poffent. Sed auo- 
iam Meralli major in iis, quam Arfenici,, 
juantitas eft; binc tanquam Arfenico im- 
'ropria ($. 311.) aliis potius claffibus poft-. 
nodum adnumeranda erunt. ld folum ad- 
lendum , quod Arfenicum ir quibusvis Mi- 
ieralibus facile feíe prodat fumo albo, .&c 
oetore alliaceo , fi hzc ardenti prunz , vel. 
afculo ad ignem candenti, imponantur. . 
.$/33o. Denique hic notandum , quod. 
Mfenicum in plurimis "Terris, Lapidibus- 
jue fimplicibus, pracfertim Micaceis, fefe 
bfcondat ,' valde. fixatum in iis haireat,. 
Magno autem igne exagitatum , €os pro - 
Dagna parte volatiles reddat. — In '"l'erra. 
Margacea, Argillacea, id quoque latitafle . 
bíervavit Celeb. Henkelius. ^ Vid. Ejus. 
)yritolog.. p. 6i1. 

d D E | 
mM IOTER IS 
DAMM S in genere, 

$.331. 5i Metalla & Semimetalla a SuIphu- 
€ & Arfenico funt penetrata; femper Cha- 
acterem amittunt vel univerfalem omnibus. 
Metallis & Semimetallis. communem, vcl 
iltem particularem fibifolis proprium (S. $. 
7. Sice.gr. Plumbum & $tannum, cum. 
|  Sul- 
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Sulphure confufa, amittunt non folum do-: 
tem omnibus Metallis communem ,. Mal-: 
leabilitatem ; fed & fibi fingularibus quo-: 
que orbantur proprietatibus, certo videlicet: 
habitu in igne: ambo enim longe majorem: 
tunc requirunt ignem ,ut fundantur, quam. 
fia Sulphure libera fuiffent, coloremque: 
infuper füum perdunt. Argentum vero 
purifimum, granulatum, cum Sulpbure 
confufum, Mialleabilitatem, Fufilitatem, 
& alias dotes Metallis omnibus communes, 
quidem retinet , fed fibi proprias tamen 
amittit: ejus enim color albiffimus muta- 
tur in Plumbeum; firmá cjus confiftentia 
abit. in Plumbeum lentorem ; denique, 
cum mediocrem candefactionem inigne . 
patiatur, fi purum eft, antequam liques- - 
cat, nunc mox, ác rubeícit, funditur. 
In tali autem ftatu. plerumque Corpora 
Metallica naturaliter exiftunt , folo exe, 
cepto Auro. | | dg SE | 

$. 332. Concrceta naturalia, ex Metallo, 
aut Semimetallo, cum Sulphure, vel Ar- 
fenico, vel ambobus fimul, dicuntur M 
mere. Si vero per Artem tales conjunctios, 
nes fiunt, dicimus Metalla vel Semime- 
talla tunc in ftatum Mizere efle reda&ta. 

$. 333. Cum ergo hadteaus (emper de-. 
prehenfum fit, caufas fingularis iflius, 
alien , Metallicis vel Scmimttallicis cor- 


Ye 
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poribus inducta , fpeciei ($.331.) fitas 
effe in Sulphure & Arfenico ipforum fub- - 
ftantiz conjunctis; hinc videretur quidem 
facile effe, Naturalia ejusmodi congreta - 
per Artem imitari ($. 332.): prout etiam 
cum quibusdam pulchre procedit. Sic 
v. c. Minera Argenti vitrea, Minera Mer- 
curii, Reguli Antimonii, arte perfici pof- 
funt naturalibus fimiles ; fi Sulphur vul- 
gare cum Argento, vel Regulo Anti- 
monii, per fufionem, cum Mercurio 
Vero per triturationem  & fublimationem 
unitur. At alias tamen Mineras haud adeo 
feliciter per artem hactenus imitari licet: 
quin alia longe produ&a inde emergunt ; 
quanquam vel eadem quoque ingredientia, 
qualia ex Nativis elici revera poflunt, imó 
& fimili proportione adhibeantur. Hujus 
autem diverfitatis ratio videtur fita efle in 
modo & tempore, quibus Aríenicum & 
Sulphur per Naturam cum Metallis vel Se- 
mimetallis conjunguntur, nondum fatis 
perfpectis, tum & aliquando forte in pra- 
fentia cujusdam corporis vel plane non vcl 
minus accurate cogniti: cujusmodi eft 
Terra non metallica in Pyritis & Cobaltis 
veris ($. 316. 325.), cujus natura nondum 
fatis certó explorata eft. LU PE. 
$. 334. Minerz ($. 332.) a Docimaftis 
€x relativa ad Ignem & Moon habitu 
in. 


Y 
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in Fluxiles ,  Refratlarias ,' GC plage nen 
Fluxiles , dittinguuntur. — 7Jaxiles. dicune 
tur, qua vel folo mediocri jgne, vel ad- 
dito"Menfítruo appropriato, facile & eous- 
que fluunt , quousque requiritur ad fcopum 
defideratum , i. e. ad eliquationem Meral- 
li vel Semimetalli, obtinendum. — Aefra- 
arie funt, qua validiffdma & diuturna 
Ignis a&ione opus habent, ut debito mo- 
do liquefcant. Si vero folo igne etiam 
violentiffimo fundi non poffunt, fed, 
preter Ignem, alius infuper Menftrui 
actione ad fui fufionem egent, vocantur 
zon Fluxiles. Vacile autem patet, diver- 
fos iterum in qualibet barum Claffium dari 

radus. e 

$. 33r. Katio differentis Minerarum in 
Igne & ad Menftrugihabitus ($. praec.) la- 
tet vel in ipfa Minerz natura, aut, ut vo-- 
cant, €ffentia; vel in corporis cujusdam , 
accidentaliter in ea prafentis indole. Cor-. 
pus autem iftud rurfus vel per fe ejusmodi 
proprietate donatum eft; vel rélative fal- 
tem ad hanc illanve Mineram , cui adha- 
yet, tale exitlit. 

$. 336. Heic, ubi in genere de Mineris: 
.agimus, ea folummodo attingemus, qu 
fua prafentia omnes abfolute Mineras red- 
dunt refractarias vcl planc non.fluxiles: 
de iis vero , qux ratione certa cujusdam 
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Minerz faltem talem effectum preftant, 
fub fpecialiori Minerarum tractatione in 
Praxi mentionem faciemus. Omnes nem- 
pe Minerz , in Terris, Lapidibus, vel aliis 
Mineris, tanquam matricibus, latent: 
quod fi igitur matrices iftz per fe, diffi- 
Cilime, vel plane non, in igne fluunt; 
Minera iis contenta liquefieri quidem in fe 
poteft, at a matrice tamen fua, utpote 
mon liquefcente, fic haud liberatur. Tales 
funt e. g. Minerz Ferri, qua per fe fem- 
per difficilius fluunt, atque hinc, ubi Mi- 
neris aliis naturaliter intermixta funt, has 
quoque reddunt difficulter Fluxiles. La- 
pides dein & Terrze fere omnes huc perti- 
nent, exceptis fclummodo paucis, inter 
Vitrefcentes ($. 29.) recenfitis: neque 
enim vel omnes etiam V itrefcentes facilem 
fubeunt fluorem: nam licet igne fundan- 
tur; attamen plerumque tum adeo fimul 
lentefícunt , ut precipitationem & excuf- 
fionem molecularum Merallicarum impe- 
diant. Lapides interim Calcarii ($. 30.), 
& Apyri ($. 31.), omnium maxime Mi- 
neras fibi interpofitas reddunt contuma- 
ciffimas; ut folo igne, licet violentiffimo, 
perfe&e fundi nequeant. Quin pofterio- 
res ctiam pejores funt prioribus. Atque 
hactenus di&a de omnibus Mineris, qua- 
lescunque fint , ex «quo valent. . 


Nz $. 337^ 
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$. 337. Quidam ex Lapidibus modo me: 
moratis ($. prc.) , longe leviores funt. 
ac Minerz ipfis interfitee: unde fola Tu: 
fione, & Lotione, aut & przvia Calcina.. 
tione, & Extin&tione in aqua, fic coms 
minuti facile aufferri poffunt relictis Mi: 
nera& particulis gravioribus in fundo vat 
fis aut canalis. Ejusmodi autem Minera 
vocantur Zlutriabiles , (Germ. Scbiedige )) 
Dignofcuntur tales. 1*9, Ex Minera gra 
vitate fpecifica magna, qua docemur niole: 
culas metallicas majores , folidiores, nec 
admodum fubtiles aut disperías, in matris 
ce fua hzrere, 249, Ex Matricis Lapidea 
levitate, 3**. Ex ejusdem fragilitate. ve: 
per fe, vel interventu Uftulationis, 
Estindionis in aqua, obtinenda, facilem 
reddente comminutionem : quo tamen i 
cafu requiritur, ut Minera ipía fatis fixsi 
fit, nec uftulauone avolet, fed faltem iri 
folidiores fic moleculas fpharoideas coli 
liquefcat. "Talis inter. Lapides fimplice: 
indolis funt. Vitrefícentes ($. 29.), Cal 
cari ($.30.), & inter Apyros ($. 31.;, 
Cretacei, aliive molliores , leviores, fra: 
giles. | 
$. 338. Si vero per di&a ($. prac.) ad. 
minicula Lapides Mineram in.fe continen- 
tes non poflunt feparari, dicuntur goz Elu« 
triabiles (Germ. | Upfcbiedige). — "Yale: 
| " funt 
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fünt. Minerz leviores, fragiles, valde ful-. 
phurez , ac minimis moleculis ampliffima 
fuperficiei particularum Matricis interíper- 
f, aut & Matrici ponderofiori, durz, 
prefertim Apyrz ($. 31.), nec igne nec 
aqua findendz , incluía. 

*$. 339. Si denique intra ipfius Minerz 
fübflántiam ejusmodi quidpiam implicitum 
eft, aut & extrinfecus faltem ei adhzret, 
quod, dum igte tractatur Minera, Metal- 
lum ca contentum fub fumi fpecie diffipat, 
vel fecum in fcorias convertit; tum voca- 
tur talis Minera Rapax. Hujus caufz fo- 
lent effe Arfenicum , Antimonium , & illa 
Mineralia, ex quibus Zincum producitur. 

/$. 240. Ha&enus (3.334-ad 339) expofi- 
tx tres Differentiz femper in omnium Mi- 
nerarum dijudicatione & exploratione pri- 
mario funt refpiciendz ; & hinc, nifi per 
figna externa de iis conftare poffit, eo 
íemper incumbendum , ut alia per experi- 
r detegantur. 

$.341. Cum Meralla & Semimetalla prx 
omnibus alus Mineralibus. maximo gau- 
deant poadere fpecifico ; neque Sulphur 
& Arfenicum, quibüscum priora conjun- - 
€ta Mineras comticauis , leviffimis fint ad- 
numeranda ; facile liquet, Mineras folidas, 
puras, ingenti fuo pondere a czteris Mine- 
ralibus compofitis , non Metallicis ,. fcfe 
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diftinguere, paucis folummodo Pyritofis, 
admodum Sulphureis ($. 316.), exceptis. 
Dico autem Mineras folidas, puras: nam 
hz, fi invafta faxorum terrarumque mole, 
parca copia, laté funt diffeminatz, pon- 
dere neutiquam dignofci valent. 


DE 
FERRO EJUSQUE MINERIS.. 


$.342. Ferrum, quippe cunctas conco-: 
mitans Mineras, ubique fere praíens,. 
maxime cognitum , facillime feinet , fi. 
abíconditum alicubi eft, prodens, meri-. 
to heic ordinem ducere debet. 
..$.343. Ferrum. Nativum, purum, fi in. 
Regno Minerali datur, certe tamen rarif-- 
fimum eft. Habentur equidem pro tali: 
Lapilli octoédri, tum Cubi etiam folita-: 
rii, aut vario modo inter fe concreti, 
figura Pyritis Marcafitaceis ($.316.) fimi-: 
les, fibris interdum quafi ligneis conífpi-. 
cui , Coloris flavi , rubiginofi , bruni, fuíci,, 
Ferro quidem ditiffimi, fed fub malleo ta-: 
men nec Ferri vulgaris du&tilitatem, ne-. 
que & Chalybis duritiem, exhibentes;; 
hinc potius pro Ferri Mineris ditiffimis ,, 
quam pro Ferro Nativo, puro , reputandi.. 
$. 344. Minera autem Ferri i-is. 
: gue 
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figuram certam habet nullam; fed prorfus ir- 

regularis eft , colore plerumquerubiginofo, 

pondere fpecifico inter Mineras mediocri, 

praedita. Ex hac bonum facili negotio 

extorquetur Ferrum.  F'ragilitas ejus, du- 

rities, pondus, nunc paullo majora, nunc 

moinora, tüim & color rubicundus alias in» 

tenfior, alias dilutior, quantum ca Ferri 

in fe contineat, indicant. 

— $.34f. Datur dein Minera, quce magno. 
pondere, & ex rubicundo coerulefcente, 

fi frangitur, colore gaudet , duritieque in» 

gente malleo refittit. Hacc, Ferro me- 

lioris notze ditiffima, ex Centenario 60. ad 

$o. Libr. Ferri prima fub fufione exhibere 

folet. PY | | 

.— $. 346. Singularis Minera F'erri. fpecies 

€(t , quz: Spathi habens formam ($.30. 1?.), 

coloris ut plurimum fublutei , haud raro 

tamen gryfei, imo albi fubpellucidi , Fer- 

ri optimi triginta centefimas circiter pare 

tes ex fe fundit ; quanquam adfpectu externo 

nullum hujus probabile indicium in ea 

compareat. | T. 
008. 347. Ad Sulphurea Mineralia. relatus 

quidem fuit Pyrites flavus (8. 316.): fed, 

cum in eo proportio Ferri & Sulphuris 

adeo inconítans fit, ut nunc hiajas , nunc 

illius, quantitas praedominetur; merito & 
Ferr adnumcrandus eft. Mineris::; quau- 
IN 4 quam, 
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quam, ob meliorum Metalii hujus Mine-. 
rarum abundantiam, vix unquam eum ini 
finem igni exponatur, ut inde Ferrum ex-. 

cutiatur. 
$. 348. Hactenus ($. 342.ad 347.) defcrip-- 
tx: Ferri Minerz, fi cum aliorum Metal-. 
lorum conferantur Mineris, Refractariz 
quidem funt; fed reliquis tamen Ferri Mi- 
neris facilius Fluxiles ($. 334.) vocandz, 
parum Sulphuris, aut Acidi Sulphurei, in 
fe continent : id, quod odor fub earum 
 uftulatione nares feriens indicat. 
$. 349. Refractariam magis ad ignem 
indolem habet  Zematites (Germ. Aiut- 
fiein , Glaskopf.). Is quidem altera parte 
gibbofus, fornicatus, altera vero angulo- 
fus, rectilineus, planis verfus unum pun- 
€um tendentibus confpicuus , fere hinc 
pyramidem refert irregularem : id quod; 
fi frangitur, maximé quidem apparet. Su- | 
perficies ejus exterior, rubigine prius de- | 
tería, fatis eft polita; interior vero, Ami- 
anthi inftar, ftriis diftin&ta convergentibus. 
'Transverío autem ad ftrias fuas ductu di& - 
fractus zmulatur Chalybis elatere. molliüs: 
indurati fra&turam. Colore gaudet obfcure. 
rubicundo; pondere magno; duritie in- 
genti. Cazterum meraciíffima fere Fefri 
eft Minera, pauco valde Arfenico mixta. 
Videtur autem refraGtarius reddi per Ter- 
Tam 
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ram Apyram forte in eo latentem. | Sum- 
4mo igne Regulus Ferri albus, fragilis, 
difficulter ad malleabilitatem perducendus, 
inde eliquatur. 

$ 4350. Bmiris ( Germ. Sebmergel , Belg. 
Amrill.) eft Minera Ferri duriffima inter 
omnes cognitas, paullo minus ponderofa , 
quam Hamatites , valde refractaria, colo- 
ris bruni, Forza veré continens; quam- 
vis haud operz folvat pretium , fi id inde 
extrahatur: quapropter faltem comminuta 
ab Artificibus pro Chalybe expoliendo, 
quin & ad vitra gemmasque quasdam te- 
renda, adhibetur. 
— $.3g1. Magnefía (Germ. Brunffein) fub. 
tiliter hinc inde ftriis convergentibus, cz- 
teroquin nulla certa figura, fe diftinguit, 
colore infeCta ex gryfeo nigro. In Ferri 
fodinis obvia eft, & ipía Ferrum conti- 
net; fed nunquam operz folvit pretium, 
ut id inde excoquatur: rapax enim 
eft, nec, nifi friabile Metallum , fundit." 
Utuntur ea potius, qui Vitra conflant 
Cryftallina ;; ut colorem horum viridem 
coeruleumque deleant, & nimiam pelluci- 
ditatem temperent. 

$. 352. Huic ($. prac.) haud abfimilis 
eft Minera obfcure gryíca, nitens, ftriata, 
Ferrum quoque continens, at rapax, Ar- 
fenicalis: qua de caufa a Mctallurgis pro 

Ferro 
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Ferro inde extrahendo haud. adhibetur.. 
Vocatur Germ. £zfeuman, Fifenglimmer. 

$ 3f3. Occurrit etiam ,. praefertim | ini 
Srauni. fodinis, Minera. ftriata, ex fila-- 
mentis quafi irregulariter contexta, i wu 
pis füfcei, quz, fi raditur, | interdumi 
obfcure rubra apparet, fatis caeterum pon-: 
derofa. Hzc quoque Ferrifera cít; fed &: 
fimul admodum: Arfenicalis : . hinc rejici«: 
tur a Mcetallurgis, tanquam femper noxia., 
. Vocatur Germ. /Polffram. 


Scholion. Mnere Ferri batlenus ($.342. ad 353.) 
expofite , ficuti € cetera Maneralia ommia , droer[ig 
 defignantur. mommibus , unum fepe sdemque denatanti- 
his; que eum fingulis locis varient , imf po fbala, quin 
amo [uperfluum e[let, omnia bec ges. imprimis 
cum plurima ilerum nomini a comparatione pu 
que fatis manca ftgurarten , UIX lIn4 alteraoe vice ob- 
doro atar uin , binc utnime e entialuum , [int defumta. 
Hinc Piper, Pabas, Pifa , Conf irri Coriandrs , Ci 
mamon; , ferrea , Gc. inter. Mansras. Ferra ab bani eun | 
Dus minutiarum curiofis oudebis enumerata, 
$ 354. Heic denique locum quoque in- 
veu Oa Ferri, quaz.ex comminuta 
Ferri Minera, przíertim ex Pyrite flavo 
defiru&o, ortum duxife videtur; Ha- 
bet ea fpeciem terra: fubpinguis; : colore 
eft Vblaiieio! qui tamen ab aliarum Ter- 
rarum admixtione nunc flavefcit , nunc 
magis obfeurus redditur: unde & gravitas 
hujus Ochrz diverfa dependet. | Keperi- 
[Ur 
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tur ea tam in locis ficcis, quam paludofis, 

hinc inde integras venas & ftrata formans, 
 cxteroquin ubique fere locorum , quan- 
quam impura, in Margis, Argillis, Bolie, 
jnvenienda. Eft hzc Ochra psffim. tam 
dives Ferro, ut que, ac bona Ferri Mine- 
Ia, excoctionis pretium perfolvat. 

$. 355. Rubrica, lic dita Fabrilis, Cre- 
1a vübra,  Ochre hujus ($. 354 ) foboles 
effe videtur, interventu Boli vel Argilla 
indurata. Eft coloris ruberrimi , medio- 
criter ponderofa, mollis, ut cultro com- 
mode radi, ac figurari poffit; ad tactum 
percipitur faponocea; igni majori expofi- 
ta indureícit admodum, & fufce!cit cum 
fplendore; Ferri plurimum in fe habet. 
-— $. 356. Quoties frena nigredine tincta 

videtur, l'erri aut Plumbi ferax effe obfer- 
vata eft. An vero tunc multum metalli 
in fe contineat, pondus ingens docet: 

$ 357. Ad hunc titulum porro commo- 
. de revocari poffent omnia Mincralia Vi- 
triolacea, nativas ut Vitriolum ftalacti- 
cum, Lapides Atramentarii: hzc enim 
funt vel meré Ferrea, vel longe maximam 
faltem partem ex Ferro conítant per Aci- 
dum Sulphuris corrofo. Lapis quoque 
Calaminaris, & varia alia Mineralia, huc 
locari poffent. Sed cum fingularia ex iis 

producta fpecialiorem eorum tractationem 
| | Ines 
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mereantur, infra fufius de iftis agemus. 
-.$. 358. Flos Ferri dictus nibil aliud eft, 
quam Stalactites ($.30. 3.) germinationem 
coralliformem fingens, Vocatur Ferri Flos, 
quoniam interdum circa Mineram Ferri 
calcariam repertus fuit : ceteroquin hoc. 
nomen neutiquam videtur mereri. | 
$. 550. Paffim in Ferri fodinis, przfer- 
tim Sueciz & NNorvegiz, occurrit Mine- 
r3, quz vocatur Magzes: qui lapis eft ni- 
ger; ponderofus; non valde durus, fi pu- 
rus eft; Silice, Spatho, faepe intertex- 
tus, tumque minus bonus. Mira: hujüs 
Lapidis proprietates in fcriptis Phyfico- 
rum videantur. Nos przcipue de illa ejus 
dote agemus, qua occultam Ferri praíen- 
tiam per eum detegere licet. Ferrum vi- 
delicet e.longinquo, nifi nimio pondere, 
vel per alia obítacula, impediatur, ad fe - 
trahit Magnes , valideque fibi apprefium 
retinet: nec czteroquin per infinita cum 
Magnete inítituta experimenta ullum ha- 
C&enus corpus, prater Ferrum, innotuit, 
quod fimiliter ab co trahatur. , Explo- 
ratur autem Magnetis ope, an corpus 
aliquod Ferrum contineat, fequentem in 
modum.  Redigitur Corpus explorandum. 
prius in pulverem fubtilem : id quod in 
mortario zneo , praíertim fi durum fit, 
nequaquam in ferreo, fieri convenit; dein 
ime 
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immittitur vel fineadditamento, vel, quod 
certus eft, cum pauxillo Sebi , in. cru- 
- cibulum , operculo claufum, lutatum ; & 
. valido igne per horam circiter uftulatur. 
Tum. frigefa&o , lateque fupra, chartam 
levem expanfo, vel Magnes ipfe, vel hu- 
jus armati Poli Chalybei  admoventur. 
Quod fi particule Ferri in pulvere ifto 
dantur, hae Magneti. hujusve armati Polis 
-Íefe applicabunt, barbzque inftar inde 
pendebunt. Hoc igitur vifo abftergentur 
partiqulae adhzrefcentes, ut cadant feor- 
fum, Magnesque dein iterum intra pulve- 
rem veríatur, | Sic eodem opere fzpe rc» 
. petito tandem educitur omne Ferrum, re- 
lictis folummodo particulis non Ferreis. 
$. 360. Pauciffimz autem íunt Ferri 
Minerz, quas Magnes trahit, antequam 
| juxta ($. praeced.) uftulatz fuerint, imo 
ne excepto quidem Hzmatite ($. 249.) , 
Ferri licet ditiffimo. Id, quod co magis 
mirandum , quia Perrum , quibuscunque 
 adulteratum Méetallis & Semimcetallis, quin 
& ipfi etiam junctum Arfenico, baud ideo 
tamen ineptum fit, quod a Magnete tra- 
hatur, Unicum folummodo Antimonium 
inter Metallica corpora actionem | iftam 
impedit. Sulphur in caufa effe vix poteft: 
modo dictus enim Hamatites ,. Rubrica, 
Ochra, & íolidiores, non pyritofz,, Fer- 
| ri 
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ri Minerz, fub uftulatione parum admo- 
dum, & quzdam prorfus nihil, de pondere 
fuo deperdunt. Neque intérim probabile: 
videtur Antimonium 1n ?ftis omnibus late-- 
re. Quod autem vel magis quoque obfcu-- 
rat hanc rem, eit, qacd.H ematites, Ru-- 
brica, alizque quadam Minerz Ferri, 
absque ulio Phlegifto addito, folam per 
uftulationem in vate claufo, ad Magneti-- 
cam vim difponantur; dum contra aliai 
corpora Phlogifti fixioris additamentumi 
fub uftulatione abfolute requirunt, (ihe hoc: 
vel prorfas nihil, vel longe minorem fal-. 
tem particularum Perrearum copiam, Ma-. 
gneti prebitura. lrtum hinc eift ab Au-. 
toribus in/duas Sententias. Alii nimirum: 
opinantur, Ferrum per Sulphur minerale: 
& Acida adhzrentia impediri, quin traha-. 
tur a Magnete; adeoque vel diffipari veli 
immutari ifla debere, ut Ferro vis Ma-. 
gnetica renafcatur. Sed diffipationi repu-. 
gnat, quod Minerz quadam, abfque ullo: 
addito, in claufis vafis uftulatze, ponderis 
fui ne minimum quidem fic deperdentes, , 
apta: tamen fiant, quz a Magnete trahan-: 


tur: immutationi vero, quod Sulphur mi- 


nerale & ejus Acidum, nifi diffipentur, in 
vafis claufis folo igne, absque addito ,neu- 
tiquam immutentur;. & contra, quod cum 
addito vero Phlogifto Acidum Sulphureum 

ecu 
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regeneret verum Sulphur minerale, quod 
tamen Magnetis actioni refiftere fupponi- 
tur. Atqui Phlogifton cum Mineris Ferri 
uftulatum aptiffimum cft rcfufcitande at- 
tractilitati: neque hxc obrinetur ullo mo- 
do, fi cum pure Alcalinis, Acidum | Sul- 
phuris veré mutantibus, fit uftulatio. Al- 
tera Sententia, ex clariff. Stbalii dogma- 
tibus petita, eft, quod per Phlogiften, cum 
Serra Martiali, ope uftulationis, conjan- 
€um, generetur Ferrum : id. quod tanto 
equidem probabilius reddi videtur, fi ad 
fequentia attendatur. (1.) Minerz & Ter- 
rz, quz absque addito uftulatz non tra- 
huntur a Magnete, fi, fine addito Phlo- 
gifto, vel folz , vel faltem. ope Pluxus 
non Phlogiftici,. vchementiffimo igne fun- 
duntur, non in Regulum Merillicum, 
fed in Vitrum abeunt. (2.) Ex tali Vi- 
tro, ope Phlogifti decenter additi, per 
ignem nafcitur Ferrum. perfectum. (3.) 
Ferrum per AÁcida, lonem, vcl quocun- 
que alio modo, dettru&um, aut & in ru- 
biginem faltem corruptum , a Magnete 
non arripitur ; tum vero fufum vaildo 
igne, abíque Phlogifto addito, idem eve- 
nit, quod ( N?. 1.) memoratum. | Unde 

jatet, per Oleofum [Inflammabile ex non 
"erro nafci Ferrum. — Gonferatur ($. 90. 
ad pj.). Neque huic fententiz contradicir, 
quod 
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quod quadam Minerz absque addito-ufta- 
latz vim Magneticam recipiant. Nihill 
enim obftat, quin Phlogifton ad Metallei-- 
tatem necefarium in Minera jam praefenss 
fit, neque tamen-cum fixiore, Ferrum con-- 
ftituente ,. parte ita conjunctum , uti adi 
metallicam formam requiritur: ut ideo ne- 
ceffum fit illud prius per validam ignis 
actioném,.quippe qua in omni Reductio- 


. ne repofcitur, intime uniri. i 


| D E 
CQ. 70. BER ose 
. Ejusque. Mineris. 


$. 361. Cuprum Nativum , hoc eft, im 
forma metallica, longe crebrius ac magis: 
perfe&tum invenitur, quam Ferrum. Mal-: 
. leabilitate tamen id Cupro bene excocta 
quodammodo adhuc cedit. 

$. 362. De Cupr: Miserii in genere no-- 
tandum , quod nulla earum per certanr 
quandam figuram fefe diftinguat, fed irre- 
gulares penitus fint omnes.  Át vero pul. 
cherrimi cujuscunque generis colores, fo- 
los fi exceperis diaphanos & rubrum, Cu: 
pr praíentiam plerumque indicant , ubi 
in Minera obíervantur. Dein vix ulla ha: 

be: 


THEORETICA. 2o9 
- betur Cupri Minera, quin Ferrum eidem fefe 
 immiscuerit largius, quam in aliorum Me- 
tallorum Mineris folet. In quibusdam ta- 
men longe minor ejusdem eft copia, quam 
inaliis. 1ítas autem , quibus parcius adjun- 
-&um eft Ferrum, facilius per fe fluentibus 
adnumeramus. "T'ales funt. | 
(00$. 363. Minera. Cupri Fitrea. (Germ; 
Kupfer Gíaff- Evtz.). Colorem haec habet 
 obícurum, violaceo coeruleum, fimilem illi, 
^quo Chalybs pofitus ad ferri candentis at- 
tactum inficitur. Maculz infuper & venz 
gryíez folent iftum colorem hinc inde in- 
terrumpere. | Pondus ei magnum eft, du- 
rities mediocris. Cupri a 4e. ad 80. ib: in 
Ífecontinet ejus Centenarius.— — 
$364. Minera dein Cupri Lazurea,colo- 
re pulcherrime coeruleo przdita, inollis, 
nonvalde gravis, fracta, vitri coerulei in- 
ftar, fplendens, a Ferro, Aríenico, & 
Sulphure , inter omnes Cupri Mineras,. 
maxime immunis, pofterioris tamen pa- 
rum fub uftulatione exhalat: hinc multum 
€x ea, optimum, facillimoque negotio ex- 
coctile Cuprum obtinetur. 
-$.36;. Minera Cupri F'iridis, cryftallo- 
rum Viridis Aeris inftar, nitidiffime fzpe 
ftriata , germinationis quafi fpeciem pra fe 
fert. Catteroquin idem de hac, quod de 
priore ($. przc.), valet. 
X. $. 366. 
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*$. 366. Concrementa leviora, pulveru- 
lenta, Carulea, Ceruleusm AMontauum , Germ. 
Bérgblau, Viridia quoque iride Montanum, 
minus appofite Chryfocolla dita, Germ. 
Bérgarun, ambo etiam Ocbre Cupri nomine 
dónatd , fi puriora funt , quod Color & Pon- 
dus docet , multum & bonum Cuprum fun- 
dünt. Leviora vero "Terris non metallicis 
mixta futt ; favescentia Ochram Ferri coen- 
tihent: hinc difficilius Raunt , minusque 
copiofum , nec adeo bonum, Cuprum exhi- 
bent. Hoc Ceeruleum & Viride Montanum 
per aquas huc illuc devehitur, glebisque; 
pigmonti inftar, exterius applicatur. 

$. 207. Minera Cupri alba , Germ. 7Feis 
Er1z,in unica modo Milfniz fodina hacte- 
mus repertas Gryfea ,' Germ. Fabl- Ertz ; 
Giuereo. fufra 4 Germ. Fabl Kupfer- Ertz , 
a Cl. Henckelio defcripte in Pyritol. pag. - 
:95.1907., funt folida , ponderofz, per 
Arlenicum dealbata. Prior fpecies a Py- 
yite Albo (5. 323.) fe diftinguit per colo- 
rém leviter .flavefcentem; relique autem 
per colorem longe obfcuriorem ; omnes 
fimul pondere majore & lxviori fractura 
difcernuntur: id quod exactius fe manife- 
ftat, fi fpecimina nativa difcernendorum 

inter fe comparantur, e 
$. 368. Habetur & Minera Cupri , a qui- 
busdam Zire dicta, & fortc non mul- 
| | tuin 


THEORETICGA. ait 
tum ab ante defcripta ($. 563.) differens, 
nifi quantitate Ferri , quod continét : unde 
colore eft magis fufco, & durior, quam 
illa ($. 365.), prioribus difficilius fluxilis, 
cxtéroquin tamen Cupro abundans. Huc 
etiam pertinet ifta, qua Hepatici fere co- 
loris eit, a fimili Ferri minera difficilius 
folo afpe&tu difcernénda, : | 

$. 369. Pyrites Cupri mere fulphureus, au- 
rea flavedine, cui levis viror interlucet,tam 
extrinfecus , quam intrinfecus , tinctus , gra- 
nulatam quafi intus fupetficiem, fi diffrin- 
gitur, exhibens, facile in pulverem conte- 
rendus, & Sulphuris & Cupri quantitate - 
admodum diverfa, hinc & fpecifico pon- 
dere multum variante, pollez. S1 vero ipfi, 
Cupri ditiffimo, fimul & Arfenici quidpiam 
admixtum eft; color ejus aureus in flaves- 
centem diluitur, & fractara lgevior, d&equas 
bilior, niridior , evadit. Vocatur tunc 
Germanice Kaupfer-Glastz. 1s fxpe ex- 
trihfecus, quin & intra fiffuras, nitidiffi 
mis coloribus, viridi, czxrulco, fplendet, 
qui tamen, fi frangendo recens detegitur- 
füuperficies , in fubftantiam intimam haud 
penetrare obfervantur. Quando vero mul- 
tum fefe immiícuit Arfenici, pallefcunt 
Cupri Pyritz, haud aliter ac Pyrites Ferri 
fulphureus ($. 316.) ; imo adhuc mae 
£i$, quam hic, albeícunt: prout nempe 
5" Qa Ar-* 
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vel tum quoque a Ferri Pyritis eo fcfe di- 
flinguunt, quod majori gaudeant ponde- 


re, neque tam facile, imo plane non, ad 


Chalybem fundant fcintillas : id, quod 
Ferri Pyrites omnis ($. 316. 323.), quin 
omnis etiam Ferri folidior Minera przttat. 

$. 370. Cur ante expofitz ($. 363. ad 369.) 
Minerz Cupri Refractarie , vel plane 


non Fluxiles, reddantur, cognoícitur ex. 


($. 336.). | | 
---. $. 371. Pertinet buc fpeciatim quoque, 
tanquam improprius, Pyrites Ferri luteus, 
fulphureus, ($.316.).. Is enim (ape haud 
fpernendam Cupri quantitatem in fe recon- 
dere folet ; fed ob longe majorem Ferri 
quantitatem Cupro improprius, fimulque 
admodum refractarius , habetur. Cognotci- 
tur interim cum Cupriferum effe, (179. 


Ex figura non globoía: globofos enim & 


. fornicatos Pyritas Cupri prorfus exper- 

ies effe , obíervatis Henkelianis conftat. 
(2do.). Ex infolita ejus flauedine, per to- 
tam fubítantiam difperfa. 

... Coroll. Ex jam diis ($. 369. 371.) facile 
deduci poffunt regulz, quarum opejCupri 


prafentiam in Pyrite affirmative dijudicare - 


licet. . Sed fponte fimul patet, ex talium 
regularum inverfione ad Cupri abíentiam 
ncutiquatmn certo concludi pofle. Eít Rc- 


Bu 
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gula E. Gr. Aureus viridefcens color in Pyrite 
apparens defiguat Cupri multum buic iue[fe : id, 
quod Experientia confirmat. Sed minimé 
invertere licet iftam Regulam hoc modo: 
fí in Pyrite multum latet Cupri, aureo is viri- 
. defcente confpicuus ef. colores fiquidem Arfe- 
nicum Pyriten, Cupro etiam ditiffimum, 
prorfus pallefcere facit ($.369.). Idem va- 
let de caeteris ejusmodi Regulis. — 

$. 371. Minera, qua Arfenico fub titu- 
lo Kupfer- Nickel ad fcripta cft ($. 328.) 
huc etiam , fed tanquam impropria, locari 
poteft. Continet ea quidem Cupri haud 
adeo parum in fe; fed ob Cobaltum im- 
plicatum intractabilis fere. reddita. fperni- 
tur. Notandum interim, haud effe Arfe- 
nicum ex fe, quod Mineras reddit refra- 
Carias , fed 'Terràm ,  Propriis  Arfenici 
. Mineralibus, praefertim Cobalto ($. 325.), 
femper adjunctam , quz liquefactioni adeo 
refittit, & mediante Aríenico, in ea fixa- 
to, Metallis, imprimis Cupro & Ferro, 
tam tenaciter adhzret. 
m 


b D-H5 
Lu LE. U M B O, 
Ejusque Minera. 


$. 372. Plumbum uativum, purum , mal- 
! i9, : lca- 
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E e 
leabile , - naturaliter exiflere, inter cz- 
terà Metallaj. rariflimis obíervatur ex- 
emplis. | 

$. 373. Galexa effulata ,, Germ. Bley 
Glantz , dives Plumbi Minera, '"Teffulis 
Cubicis zquilateris , vel oblongis Parallele- 
pipedeis , eft coacervata, 'Teffulze autem 
ha extenuiffimisveluti funt compofita la- 
mellis, politiffimis, vivide fplendentibus, 
ex nigro caruleis. Caeterum. ponderofa 
valde eft hzc Minera, mollis, fragiliffima; 
inter plurimas alias Mineras ad ignem flu- 
xiliffima; longe tameu majore igne ad fui 
liquationem egens, quam Plumbum ip- 
fum: cujus equidem cauíà eft copiofum 1n 
Galena latens Sulphur, utpote unam circi- 
ter quartam cjus partem conílituens. ÉEli- 
quatione bene inílituta ex folidz & pura 
Galenz Centenario 6p ad 7o Plumbi li- | 
bra acquiruntur. | t 

$. 374. 9i Galena ($.przc.) ex Teflulis 
tenuibus, oblongis, conítat , tum fracta 
fubtiles ftrias exhiber, & vocatur Germ. 
Klar Spieffger Bley Glautz. d 

Scholion. rmum, fec fieura teffilata ($ 373. 
374.) conftauter io Galena ob]ervaturs neque unquam 
alia vifa efl , nifi que externa vi aut refifentia extrin- 
fecus ipfi concihata fuit: imtrimfecus emim vel tum 
quoque femper efl eadem. — Sed pro. varia teffulavum , 
regulari, vel irregular, ad [e invicem applicatione , 
endgnitudines € iude pendente [plendore , fupevficreque 

QUAE 
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auc levi, nunc afpera granulata , variis nominibus 
Galene diflinguuntur, — Denique Qo vatione coloris ali- 
qualis obferoatur differentia; alia enim dilutiore , ma- 
qi Jplendente , gaudet colore, alia ob[curitis migricante, 
— Scholion. 2dum, Lazar. Erckerus pag. idt. 
Miaerz Plumbi rubrz facit mentionem , eamque de- 
Jeribit ,| quod fit Avgille inflar rubra, poudevo[g. — Sed 
Rubram zflami , quam wmibisidere licut Plumbi Minc- 
ram, falfo pro. Cannabaris. Minera. babitam ,| mbil 
eltud effe deprebendi , quam Galesam binc inde magori- 
btis , nudo oculo detegendis , pretevea. autem e» infizitis 
minoribus , per Microfcopium faltem vifibilibus , Teffulss, 
tn /Maroacea Terra, rubra , latentibus, confpicuam: ut 
ideo fingularem ea fpeciem non confhituat, Ys ipfo ibudem 
de alia queque Plumbi Minera , Saxum album , fabu- 
. dofum, emalaate,loquitur, Dantur quidem $axa fabulo- 
fa, Plumbo terdum dinffima 5 fed quee tainen probe 
exam.nata baud continent. Minera 4b ea, quam ( S. 
, greced. ) deferipfimus, difcrepantem, / Saxum. fcilicet , 
quod plerumque mollius efl , nec adeo Saxs nounne diz- 
num , ueram gerit Galenam , qua extrinfecus irregula- 
ri1. globofa an fpeciem , moleculis dyvevfiffinne magnitu- 
dinis » param fplendentsbus per Saxi fubflautiam eji dij - 
Jféminata: unde dsffratlo Saxo. perfetla Galen Species 
($- 373.) comparet. Effodiumtur ejmsmuodi copifis- 
Jfimé ad Breybacb. P : | 


.$: 375. Lapides, qui dilutiore colore 

- folent effe tincti , przprimis Silices, eisque 
affines ($. 29. 4,), fi cinereo, vel nigro,- 
colore infecti, aut talibus faltem maculis, 

venisque , inibr (tini cernuntur;  indj- 

cent vel Ferri vc] Plumbi quid fibi inefle. 
VMocantur tum in priore cafa Germ, E;- 
Jon- Scbsoeiffig; in polleriori. BIzy- ScbueiT- 
: O 4 fa: 
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fig. Speciatim tamen vocabulo B/ey- $cbsveiff* 
intelligitur Minera Plumbi Sulphureo- Ar-- 
fenicalis, hinc rapax, colore flavo , ma-- 
culis cinereis, vel nigricantibus, inter-. 
ftin&o , infe&a, ad ta&um pinguius-: 
cula. . " 

$. 376. Minera Plumbi viridis , rariffiraa,, 
colore ex flavo viridi, diverfimodé tem- 
perato , fubpellucido, infignis, figuram 
variam , plerumque tamen nitriformem 
Spathi fpeciem , fed minus regularem, 
pre íe ferens, ponderofa, non dura & 
fimul valde rapax eft. Ejus tamen Cente- 
narius 70. ad 8o. Plumbi libras fundit. 
Huic fimiles 4//a & Ciserea habentur, 
qua a qué, ac prior, rarius occurrunt. 


$. 377. Ha&tenus ($. 373.ad 376.) receni-- 


tz Minerz Plumbi per Minerz Ferri , aut 


Pyritz Ferri fulphurei ($.316.) , mixtio- 


nem neutiquam , uti aliz Minerz ($.336.), 
redduntur refractari; : nam nifi Plumbi 
Mineris naturaliter Ferrifera fit affociata, 
plerique, ad exco&ionem illarum facilius, 


majoreque cum lucro, perficiendam, ad- - 


ditamentum Ferri vel hujus Soriz fluxilio- 
ris, adbuc reducibilis, in fübfidium voca- 
re folent : qua de re fub Operationibus 


fufius erit agendum.  Pyrites tamen albus, | 


Aríenicalis, ($. 323.), fi dignus judicetur 
in Minerarum Ferri claffem reponi, hoc in 
| cafu 
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cafu excipi debet , partim ob rapacita- 
tem , partim ob copiofi Capitis Mortui 
"Terreftris, quod Arfenico difllato inde re- 
manet , refractariam indolem ($7325.). — 


DE. 
B TA N.N Oo" 


ai 


p Ejuique. Minera. 


$. 378. Stannum naturaliter in forma 
vere Metallica extitiffe, vix certo , aut 
faltem rariffime obfervatum eft. Memo- 
rat tamen Matthefius id aliquando vituta. 
-.$. 379. Minera $tauni omnium ditiffima 
colore eft nigro vel fufco , figura po- 
lyhedra, fed penitus irregulari ,' fuperfi- 
cie nitida. Pondere ea Íípecifico omnes 
fere fuperat reliquorum Metallorum mine- 
ias: quod eo quidem magis mirum vide- 
tur, quia Stannpum omnium Metallorum 
eft leviffimum. Sed, cum fub uftalatione 
ex. ifthac Stanni Minera merum fere Ar- 
(enicum exhalet, & refiduum ab ea uftu- 
lata, (à confideres, quantum Stanni fub 
omni reductione pereat, meré Merzallicum 
fit confendum ; facile infignis iftius gravi- 
tatis caufa intellipitur. Mediocri ceterum 
duritie pracdita eft , & refpectu Stanni ip- 
O 5 fius 
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fius admodum refractaria : vividum enit: 
ignem fuftinet nec liquefcens, neque ler: 
tefcens; & fi fübiraneo calori exponitur 
nec valide diffilit, nec crepitat , nifi quand! 
in majoribus glebis, quibus vel alie Mii 
nerz ,vel Lapides imprimis Quartzofi, im 
terpofiti funt, experimentum inftituituii 
Vocatur hzc Minera Germ. Zins - Grau 
gen. | | 

$. 380. Minera Stauni maximà vulgaris: 
Germ. Zuwitter, colore eft fufco, rubigii 
nofo, flavefcente: ut hinc a Ferri Minera 
folo adfpe&u , haud adeo facile femper 
diícerni aucat; praprimis-cam & ipfa fi. 
mul Perrifera fit. Figura ejus irregularii 
€ít, cum priore ($.prac.) in omnibus 
conveniens: unde & huic gemina effe vii. 
detur, & gradu puritatis folummodo aH 
ca differre, | [ e. 

$. 391. Ob expofitum ($. 379.) Mine- 
ra Suanni in igne habitum, extemporaneu 
experimento fequentem in modum inftiru-: 
'to indagari poteft, an, & quantum Circie« 
ter, Minerz hujus in gleba quadam obla-. 
talatear. T'unditür nempe gleba in pol- 
linem haud fübtilem, tumque a fordibus: 
levioribus, terreftribus , aquá abluitur, 
Baiullo dein bene candefaéto . plano, 
nec nimis lato, nec alta margine inftru&o,, 
Minera comminuta, abluta, prius rcfic--. 


Cca- 


LI 
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cata, ita infpergitur, ut nullibi in acer- 
vui congefta, led late difpería fit: quod 
eam ob caufam fiat neceffe cít, ut fatis 
fubito omnes infperfz  moleculz candef- 
cant, neque fubtus forte & inter pofiti 
lapilli, dum diffiliunt, multum de ipfa Mi- 
nera fecum abripiant. Diffipabuntur fic, 
cum leni crepitatione, lapilli, & minus 
*€lutriatz aliorum. Metallorum  Minerz, 
interfitze, graviores; utpote quarum vix 
ulla fubitaneum zítum fert: fuperftes erit 
Stanni Minera in rubelum mutata co- 
lorem, & Aríenicali flore, gryfeo , ob- 
ducta. ^ | | : 
$$. 382. Inter Lapides pratiofos nume. 
ratur Granaius, figura haud confítanti , ple- 
rumque tamen dodecaédra , fatis rcgula- 
ri, obvius, femipellucidus, a colore, 
quem habet, florum, alias Balauftiorum, - 
five Arboris Granati, nomen ducens, Eft 
is quoqueStanni quandoque ferax; ut ideo. 
hujus Metalli Mineris annumerari merea- 
tur. Attamen haud omnis Granatus huc 
referendus eít: fub hoc enim nomine ven- 
ditantur quoque Lapides eodem quidem 
colore tincti, at magis pellucidi , vitrefcene 
t€$, qui veram potius Silicis ($. 29.4.) na». 
turam babent. 
$. 383. Stanni Minerz (5$. 379. 380.), 
,a Lapidibus T'errisque intermitlis refracta- 
11a 
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ri: reddite , ob magnam fuam gravitz 
tem , & coníftantiam in mediocri igricc 
Ablutione. & Uftulatione inter caterz 
Mineras optime. quidem emendari fe p? 
tiuntur. At veró a Ferri Minera, pra 
fertim.ab illa rapaci ($. 353.) , qu: 
multoties Stanni Minerz implicata etl 
haud prorfus liberari poffunt. Unde Stam 
num inde eliquatum minus fincerum ei! 
ilo, quod ex puriore Minera producitur: 
Ferrum enim cum Stanno in regulum abii 
($.59.), duriorem, minus tractabilem 
nula ratione cum emolumento dispai 
randum.  Cupri Minera, Ochrz vel Py: 
rit: Ípecie, quoque Sranni Mineris adi 
jun&a occurrit, fragiliimumque | reddii 
Stannum , ft copia paulo majore cum ho« 
colliqueícit: fed ea per Uitulationem & 
Ablutionem facilius inde, quam Ferri Mi. 
nera , auffertur. | 
Coroll, Ex iam dictis ($. prec.) pravi- 
' deri poteít, cujus nota Stannum ex Mi-: 
nera proditurum fit; & cur Anglicanum 
"omnium optimui fit. Hajus nempe Mi-- 
nera omnium minime Perro deprehendi- 
rur inquinata. 
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T "€ Ejusque Mineris. 


-$.384.. Virgentum. duclile, purum , nec 
Sulphure neque Atfenico inquinatum , va-- 
rio modo figuratis moleculis, przcipue 
filamentorum & íquammularum fpecie, 
in variis Lapidibus, Terris, atque in plu- 
rimo Sabulo , fuperficiei telluris quoaue 
expofito, naturaliter & longe quidem crce- 
brius, qüam priora Metalla, occurrit. 
$. 38y.. Minera. Argenti F'itrea , irregula-- 
rs & inconftantis penitus figurz, ponde- 
rofa admodum, fub malleo complanabilis, 
fcifhlis , haud multo majore firmitate, 
quam Plumbum, refiftens, hujusqueetiam. 
colorem fatis exacte referens ,' liquefcit 
mox, ac leviter incipit rubefcere. Mero. 
€a Sulphure & Argento puro conítar: id 
quod & Regeneratio ejus ($. 140.) & Ana- 
lyfis Chemica docent. Argenti ultra tres - 
quartas partes continet. 
$. 356. Minera. dfrgenti Corsea , emipel-- 
lucida, prout majoribus vel minoribus : 
conítat glebis, faturatiore vel dilutiore 
flavo, aut fufco, cólore, Colophoniz in- 
L ftar, : 
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flar, confpicua, figuram extrinfecus, pr: 
fe fert irregularem ; fed fi intrinfecus rit: 
adípicitur, ex tenuiffimis lamellis compc 
fita effe videtur. Valde quidem ponderoii 
non eít, nec dura, at facile triturabilis: 
fubito calori admota, crepitans, late dili 
filit, ficuti plerzque Minerz, exhalatqu; 
tum fulphureum odorem, nonnunquam & 
leviter ardens, ac tandem Arfenici quid! 
piam, fed admodum parum, quoque eiu 
Cat. Videtur hinc a priore ($. przc.. 
faltem ratione quantitatis Sulphuris differre 
Argenti enim vix duas tertias in fe con 
tinet. : 

$. 387. Minera dfrgenti Rubra, colore 
rubro coccineo, alias diluriore, alias in« 
tenfiore, fulgens; in priore cafu Rubin 
Arfenicalis inftar pellucida; in pofteriore 
autem opacior; figurz eft varie, multo« 
ties tamen prismaticz cryftallinze; priore 
Minera Cornea ($. prec.) pondero fior ;; 
candele aut leniori calori admota diffi« 
lit, ejusque pars tune refidua Cito, ante-- 
quam rubefcat , liquefcit , tumque feetorenn 
Arfenicaleni, cum fumo denío, Vifibili;; 
fpargit; Sulpburis aliquid in fe habete: 
quod valida docet deHagratio , « Acidn 
Nitrofi exfurgens odor, fi Nitro ea lique-- 
facto, candefactoque » füper infpergirur,; 
quippe qua phanomena nec Ede 
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néc Argento, debentur: wt ideo color 
eriam coccineus hujuíce Minerz inde pen-- 
dere videatur ($. 148.). Ex Capite Mortuo 
hujus Minerz, poit fublimationem in va- 
fis claufis, refiduo, nonnunquam per 
Magnetem ($. 359.) aliquid Ferri extrahi. 
poteft ; quanquam vel fele&tiffima etiam 
Minerz frufta ad hoc experimentum adhi-., 
beantur. Argenti czterum eandem coe 
piam in fe habet, ac Minera. Cornea 
($. praeced.) | yghiet^ | 
(5$. 388. Minera. Zirgenti. dba , coloris 
dilute gryfei , figure irregularis ,. fatis 
ponderoía , fragilis admodum, Cupri fimul 
ferax eft; quin etiam plerumque plus. Cu- 
pri in fe cofitinet, quam Argenti: unde 
ratione quantitatis Árgenti tantummodo a 
Minera Cupri alba. ($.367.) differt. Gra 
vior ceterum eít prioribus duabis ($. 386, 
287.), minus tamen Argenti ex fe fun- 
dens, quam iítz.. Minera Plumbi, prze- 
fertim granulata ($. 373.), dilutioris colo- 
ris, pro ea venditur. Vide C/. Zesckelii 

Pyritol, pag. 170. 19$... *: 
.$. 389, Prater haíce quatuor ($. 385g 
ad 388.) Argenti Mineras proprias, hatte- 
nus non ipnotuere plures:  támetf enim 
plurimae ali& a Quibusdam recenfeantur; 
attamen, ro rite examinata , vel Argento 
impropriz (unt , vel ex jamr recenfitis, 
Atf- 


" z * - su 
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. Argento propriis, Mineris , nunc omni: 
bus, nunc harum aliquibus, varia propor: 
tione inter fe mixtis, compofitz depre: 
henduntur, Et hzc quidem commixtico 
nonnunquam adeo fubtilis eff, ut vix ocu«- 
lo armato detegi poffit. Equidem inrer 
Miineras jam expofitas Perri , Cupri , Plum: 
bi, Stanni ($.342.ad 382.), aliquando re-- 
periuntur tales, quz haud parum Argent: 
fundunt: at hz, quum plus de aliis Me-- 
tallis contineant ; hinc vel Impropriz Ar-- 
gento vocari debent, fi id fubítantize fuae 
intermixtum gerunt ($. 311.); vel & Ac- 
cidentales, fi tantum extrinfecus ipfis ali-- 
quid Argenti adhzere(cit ($. 311.). |«— — 
$.300. Improprie Argenti Minere poffüntt 
vocari Minera Cupri Alba & Gryfea. ($;. 
367.); utpote femper Argento imprzgna.. 
tx. Relique vero Cupri Minerz, tametfi 
plerumque Argentiferz fint; ita, ut non- 
nunquam infignis Argenti copia ex iis ob- 
tineatur ; huc tamen conflanter reponi nom 
poffunt, nifi in fpecialiori cafu per expe-- 
rimenta prius detectum fuerit, eas Argen-- 
tiferas effe: hactenus enim nondum cer-: 
tiores, & quidem extrinfecus notabiles, 
innotuere characteres, cundum quos tu-- 
to argui poffit, quanam" Argentum in fe 
contineant, vel non. Si qui autem cjus-- 
modi characteres funt inventis valere hii 
tan- 
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tantummodo folent reípe&u illius fodinz, 
.que Mineras iftas, determinatas, fundit z 
ut ideo incauti crebro decipiantur, qui 
- talia figna externa univerfaliter applicant. 
-$. 391. Haud aliter cum Plumbi Mine- 
ris fefe habet: inter has enim fubtilius 
^ftriatze , granulatz (5$. 374.), fugaci 
-fplendore nitentes , ad Argentiferarum 
—Claffem referuntur: imo, cum tantum 
Mfape in iis Argenti contineatur, ut id 
"pretio Plumbi inhzrentis plus valeat ; a 
quibusdam non inepté pro veris Argenti 
Mineris habentur. Sed & hzc regula 
multoties patitur exceptiones; dum econ- 
tra Galena, magnis teffülis infignis, quae 
- vulgo minus Argentifera ceníetur, priori- 
bus refpe&u Argenti aequivalet. 
$. 291. Heic denique fuperaddere ju- 
- vat cautelam, ut ne quis ftatim cenfeat, 
| Argentum in Minera Cupri, Plumbi, 
Ferri &c. univerfaliter contineri ,— fi, ex 
gleba, in qua ejusmodi Minera przdomi- 
natur, vel ex Metallo inde cliquato, Ar- 
" gentum íeparari poteft: imo vero, antes 
quam experimentum inftituatur , & res de- 
terminetur; bene prius circumfpiciendum 
eit, ut eligatur Minera exteriüs & inte» 
- riüs a faxis interfperfis, Mineras Argenti 
- ($. 384.ad 388.) forteoccultantibus, libera, 
puriffima , ad adfpectum homogenea. Nifi 
E- cnim 
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enim talem fumas, non poteris ex elicito 
inde Argento fecuré concludere ,. cam 
fuiffe Argentiferam ; fiquidem paucilfimze 
dantur Minerz, qua non aliquando cum 
. Argenti Mineris contiguae funt. Quod fi 
autem per minutas moleculastalis concretio 
fa&ta eft ; primo intuitu haud facile difcerni 
poteft, an ea accidentalis tantum, an vero 
propria, fit Minerz. Videtur hinc intel- 
ligi poffe ratio, cur Reguli, ex Miner - 
frafiis impurioribus, diverfis vicibus feor- 
fim przcipitati , pro ratione quaütitatis: 
metalli, non eandem, fi explorantur, Ar». 
genti copiam ex fe quandoque fundant $ 
(tametfi nulli errores in operatione come: 
initrantur : id quod nunquam contingit ;; 
fi Minera antea bene contunditur & mifce.. 
tur, vel eadem faltem puriffima adhibetur., 
$. 393. Minerz Argenti propriz, purzé 
($. 384 ad 388.), vel Cupri vcl Plumbi Mine-: 
ris purioribus quibuscunque infta', vel ins: 
terpofitz , per fe funt fluxiles. Refractariz! 
autem , & non fluxiles, quanam fint, ex. 
ante jam dictis intelligitur ($. 334)» quipe 
pe quae de omnibus valent Mineris.. Sed: 
heic loci Stanni Minera fingularem mere... 
tur confiderationei: hzc enim ad ignem; 
quidem nec fola , nec aliis metallis ad-: 
jun&a, indolem habet refraCtariam : quini 
Staunum etiam Argento, pracipué asi 
; & Aum» 
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Plumbo , commodiffimé fe mifceri patitur 
g. 41. & $7): interim tamen ftatim, ac 
ignis in tantum augetur, ut Plumbum ru- 
befcat, Stannum in calcis forma ícfe ab 
illo feparat ($. 41.) 5 qua calx a Plumbo 
plane non, difficillime etiam a Vitro hujus, 
folubilis cft, infignemque Argenu quanti- 
tatem , fi hoc Stanno antea admixtum 
fuerit, abripit. Atqui Argentum per 
"Plumbum, accedente valido igne, ab om- 
^ni heterogeneo, Aurum fi exceperis, ab- 
luitur. | Unde patet, quod, & quanam 
raiione, Argentum, vel ejus Minera, 1€- 
fra&taria fit cenfenda, fi Stannum vel cjus 
Minera illi fefe immifcuerit. : | 


Tw 
FUTT Te 
Ejusque. Mineris. 


1.$.394. durum , characteribus fuis ($. 
6.) infigne, a Sulphure & Arfenico li- 
berum, prz omnibus aliis Metallis, Na- 
tivum reperitur frequentiffimé, nulla inte- 
rim certa figura diftin&um, fed irregula- 
ribus tantam moleculis conftans. Przci- 
puas ejus matrices faltem heic receníere 
haud inutile erit.- 

à e Pa $. 395^ 
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-5$.39y. Ett Silex, vel Quartzum alba 
(8.29. N9.4'*.), in quo ,folidiffimis & maxi 
mismoleculis, Aurum reconditum effe folet 
In eodem Lapide flavo, & coeruleo, que 
quidam Corneum vocant, pariter, fed rai 
rius, minoreque quantitate ,. idem latet. | 
$. 396. Lapis Fiffüs, coeruleus, quem 
ob colorem Lazureum adpellant, a fubtii 
liffimis Auri fquammulis, eleganter flam! 
meus crebro apparet, quamvis tamen mii 
nus in hoc folidum fit Aurum, quam 1i 
prioribus ($. praec.) | 
*$.397. Vix datur in rerum natura $a 
bulum , quin Aurum in fe contineat: ficuit 
& plurima Zerre limofz, pingues, idet 
ferunt ; fed rarius adeo fertiles funt . tu 
operz pretium folvat illud per Elutriatic 
nem & Amalgamationem inde extraher 
Solet tamep iítad Sabulum, prz ceteris: 
Auro eífe ditius, quod in alveis torreri 
tium & fluviorum, vel prope hos, pra 
primis ubi varios in anfractus fefe conto» 
quens canalis aquam reflectit, reperitur. 
«..$.398. aurum hoc Nativum (5. 394« 
yariffüipe habetur abíolute purum ; fe 
femper Argento mixtum eft: quanqua: 
tamen id , quod in Sabulo & Terris reper 
tur ($.prac.), magis feré Argenteum fii 
quam illud, quod folidac Matrici incune: 
tum hzret (5. 395. 396. : 
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-$. 399. Quantum mihi cognitum eft, 
Pactenus nunquam inventa fuit Minera, in 
qua Aurum maximam conftituerit metalli- 
cam partem: unde nullam Auri Mineram 
propriam recenfere valeo ($. 311.): quod 
ipfum etiam teftantur Autores 1n cognie« 
tione & exploratione Min-ralium peritiffi-: 
mi (*). Variz quidem fub hoc titulo ven- 
duntur Minerz ; fed, quz rigido examini 
"fubmiffz tales non deprehenduntur: illis 
— enim in locis, ubi ex Sabulo T'errisque elu-: 
| triatur Aurum ($. 397.) , obvise non nun- 
pe funt. Minere Stianni in. granulis, 

cuti & Granati (S. 379. ad. 382:): neque. 
tum harumce comes, rapax illaFerri Minera, 
Germ. /Folffram: di&a. ($353.24 sbefle 
folet. Ita quidem fa&um, .ut colore ejus- 
. modi Minerarum in rubrum vcl flavefícen- 
tem vergente, Aurique in iis praíentiam 
mentiente, multi decepti eas pro Auri Mi- 
neris habuerint: interim neminem unquam, 
ex iis ditefícere, neque Aurum inde cli- 
 cuiffe vidi. Idem de Marcafitis, fic dictis 
 Aureis , cenfendum eft: nam nihil aliud 
- funt, quam Pyritz fulphurei ($. 316 ). 
$. 400. Minere duri lmproprie , practer 

E | Ar- 
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.** Laz. Erck. Aula fubrerranea p. $5. , 
Georg. Leonhard, v. Lóhneyff Nachricht vom 
— -Bergwerk. p. 125. T dod 

- F. Henckel Pyritologie. p. 167. 226. 667. 
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Argenti Mineras, habentur nulle: in his: 
enim folummodo Aurum, Sulphure & Ar-. 
fenico penetratum, formam fuam metalli 
cam depotuit. Quod fi vero in czteris Mi-: 
neris deprehenditur Aurum , una cum hoc: 
longe major conjunétaeft Argenti copia: ut: 
ideo potius ad Argenti Mineras pertineant, 
ubi loci etiam ante recenfitz funt. | 

Coroll. Cum Aurum conttantiffimum 
fit & incorruptile in igne ($. 6.)5 facile: 
fubtilifimz cjus fquammulz a Pyritofis: 
fimilis coloris ($. 316.) fefe diftinguuntz 
nam priores rctinent non modo in igne: 
fuum colorem, íed, fi inquinatz . fuere, 
. etiam pulchriores tunc evadunt; pofterio-: 
rum autem color penitus:-mutatur in intene. 
fe rubicundum, nitida fuperficies in pul-- 
verulentam, tumque vere Aurez, fi quae 
infunt , particula magis confpicuz red- 
duntur, / 


D. E 
M ER CUR I! O 
i» Et. ejus Minera. 
$. 401. Madsties "alivus, currens, die 
»wU$ , virgo appellatus, in lapide fiffili, - 


.gryfco & cinereo, molliori, ut iden. 
t d. 
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latet 5; in quo fub forma guttularum vcl 
oculo nudo, vel armato , detepi poteft, 
Circa Hydriam precipue reperiundus 1s eft 
uberius; ut quandoque confluentes ex mae 
tice guttulae vasculis hauriri poffint. 

* $.402. Minera Mercurii cognofcitur mo- 
do unica, dicta Ciznabaris, cujus puriora 


fpecimina , apud Pharmacoposos & Se- 


piafiarios, fub nomine Cinnabaris. nativi 
proftant ubique. Colore ea pulcherrimo, 
coccineo fulget, & fra&a ftrias parallelas 


" eonfpe&ui exhibet.  Infuper ponderofa 


7 


[n 


valde eft, mollis, compofita ex mero Sulis 
phure & Mercurio; ita tamen, üt Mercu- 
rii quantitas fextuplo & ultra major,quam 
Sulphuris, effe foleat, atque ab illius a- 
bundantia coloris etiam Cinnabarini pul- 
chritudo pendeat: prout Regeneratio, & 
Analyfis Chemica Cinnabaris docent,  Fa- 


cile hinc quoque patet, cur ea, ratione 
aliarum Mincrarum , adeo fit volatilis. 


$.403. Mercurius, ejusque Minera, Cin- — 
habaris ($. przzc.), inter Metalla omnia, - 
rariffime reperitur ; ita, ut, computuni 
inftituente C/. Zvoffmanno (a), quimnquage- 
fies plus Auri quotannis ex Terris Fodinis- 
que eruatur, quam Mercurii vel ejus Mi- 
nerz. Quod uti veriffimum eft, ità haud 
i pu mem 

$169 Differt. Phyfico Chemica, de Mercurio. 
& Medicam: ex Mescurio fele&ioribus Thef. LI, 


- 
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tamen minus quoque certum efle videtur; 
Mercurium. & ejus Mineram longe fre-- 
.quentius, quam creditur, occurrere, fed! 
non cognoíci, Probabile id fiet confide-- 
ranti, quod Metallurgi Mineralia fibi in- 
cognita folummodo examini in igue aper--| 
to, valido, fubjiciant, Scorificationes,, 
Cupellationes ,  Pracipitationes fuforiass 
varias, cum iis inftituendo, fpernantque ,, 
vel ignorent, operationes , qua: fiunt im 
vafis claufis; tum quod. de Mercurii prz-- 
fentia vix unquam cogitent, nifi cum ipfe: 
vivus, in vifibiles guttulas collectus, vell 
.Coccineus Minerz ejus ,. Cinnabaris ($4. 
prac.), color, oculis fefe objicit. | Acce-- 
dit, quod Cinnabaris, quz tamen, fi pu-- 
raeít, a ceteris Mineralibus quam clariffi-- 
me fe diftinguit, color, pondus, figura,, 
ab aliis Mineralibus admixtis tantopere: 
immutentur; ur, nifi experimentum in- 
ftituatur, folo externo adfpectu neutiquam 
 detegi poffit. 

Coroil. Multa equidem apud Chemicos: 
reperiunda fünt experimenta, per qux ext 
Mineralibus clicitus fuiffe Mercurius fer-- 
tur; fed omnia ifta nobis heic parum ine 
ferviunt. . INam 17€, Mineralia ifta nom 
exa&té funt defcripta; ut, fi occurrerent ,, 
poffent dignofci:. & fi forte nomen adpo- 
fitum fit, illud vcl plurimis etiam aliis - 

| j Jus: 
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bus commune eft, vel nemini, nifi ipfi - 


Authori, cognitum, quidnam fignificet. 
243», Circumilantiz neceffaric in experi- 
mentorum enarratione fa pe prorfus omitfze 
fuere. | ruo a 


REGULO ANTIMONII 


L4 Et Minera. cjus. 


$. 404. Regulum ntimonii purum , nati- - 


quur, repertum fuiffe, nulla mihi obferva- 
tione conftat; nec apud Auctores de eo 
 effoffo alicubi mentionem factam fuiffe, 
memini. 


$. 4og. Minera Zntimonii, colore Gales. 


nz Plumbi ($.373.), ftriis tenuibus, lon- 
gis, & fcíe decuffantibus , & parallelis, 
. yarius fquammis, fplendentibus, interdum 
- levi rubedine interlucente , íemet diftin- 
guens, ponderofa, refolvitur in Reguli- 
nam partem ($. 16.), & Sulphur vulgare, 
ex quibus ambobus etiam , fub debita ex- 
. cheirefi , regenerari facile poteft($.333.).- 
' Scholion. Defcriptio Minerve Reguli Antimonis 
— (S. prec.) valde quidem convenit cum defcviptionibus , 
quas exbibuimus, Minerarum quarumdam Ferri ($ 351. 


352. 353), prefertim pojlerioris ($353: ).. Et fane 
Nl y T t4A^ 
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anta etiam beic obtinet fmilitudo, ut quandoque inter: 
fe confundantur. — 4t. Antiunamis tamen Minera eo feft | 
facile diflinguit, quod minuta ejus particula ad lampas | 
dis flammam applicata vox liquefcatg — dum iaterim 
Feri: Manere , rapaces, vel plane nou, aut faltem nom 
wifi Tubo Cemeniatorio (S. 248 ) adbibite, ad fluoremi 
peljunt. deduci. /— Dein. fi femel baoitum. quis. emium | 
zflarum. IMinerarum externum , accuraté coufideratum, 
Jibi imp'effit , i5, nefcio quid, differentue detegit baud 
equidem verbis factle defcribende , (éd adeo tamen na- 
tabilis, ut deinceps folo ettam adfgeclu eas a fe mueuo 
difümpuere queat. | ( 
15 * 


D E 
BO 1.5:4Mr US «s Doe 
Et ejus. Minera, 


- & 406. Bismutbum tam purum haeret a- 


liquando in Minera fua inclufum; ut pro 


co inde eliciendo, praeter rudem comminu- 
tionem , nulla praeparatione ulteriore o- 


pus fit. 


$. 407. Minera Bismutbi omnis, docens. : 
te id Analyfi Chemica, per Arfenicum in. 
Minerz ftatum. reda&ta eft: id enim per. 


fublimationem inde prodit. Eft.& in hac. 
Minera eadem illa Terra, vitra caeruleo 


tingens colore, de qua jam fub Cobalto 


mentionem fecitnus ($.325.326.). Un- 
de liquet, Mineram Bismuthi haud inep- 


?] 
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«te Cobaltum Bismutbi vocari poffe; fiqui-. 
dem in omni Bismuthi Minera eadem re» 
periantur principia, quz in Cobalto, di- 
vería folummodo proportione. 

. Scholion. Heic loci baud inopporiumum eri? con- 
fetlionem Zaffrz i Smalti exbibere , quam Kancke- 
Jius im Zrte Vitraría primus clave defcripfit. — Videlicet, 
-Cobaltum pofl fublimationem , Wirnutbum pof eliqua-- 
—dionem , Capa: Mortuum relmquit , quod fpeciatim vos 
catur. Germ. Wismuth- Graupen, fi de Wismutbi 
Minera vefiduum fuit, Id 1n fe Terram continet, que, 
eum vitri ingredientibus colliquefatla , colorem vitre 
ceruleum. conciliat, — Coutunditur. mimiivum 1flud , pee 
cribrum fübtile trajicitur, buicque des terendo é» cri- 
brando intime admifcetuy pollen fübnlyffimus , ex Avena 
el Silicibus albis paratus, C quidem dupla plerumque 
vatione prioris quantitate. $i dein. comnpofitus bic. put- 
wis , qui Zaffra eocatur , aqua arvoratur , tunc velut 
in lapidem concre[cit mediocris duritie : quum vero if- 
bec irrovatio femper fiat, antequam Latfra vendaturi. 
ideo eam nonnulli pro nativo Mmmerali babuerunt.— — 
$i vero Zaffra iflbec cum fufficiente e. or. [ubdupla 
Cinerum. clavellatorum copia, tevendo , mifcetur,. fe 
dein magno igne funditur y, nafcitur iude vitrum coloris 
fere nigri, quod tamen, [i liquefa&um mox. proncitur 
«4n aquam, tum ieritur, dv cribratur, pulcherrumun 
exbibet puluerem. caruleum , qui vocatur Smaltum. 

" $i eadem ifla "Laffra, aut indeconfetlum Smaltum, 
mifcetur. chr centuplo aut plure viro,  contufo , cry« 
fíallino , aut cum ingredientibus quibuscunque , ex qus- 
bus conflantuv alba vitra s tunc color , qui in folo Smal- 
lo liquejaB&o tam ater apparebat, diluitur in. pulcheyri- 
suum ceruleum , Sappbirinum:. unde nonnulli vocabu-. 


lum ZLaffra deduGum fuiffe volunt. 
D E 
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Ejuique Minera. 
€. 408. Ziskum , Zink, Germ. Contra- 
fait , Spiauter , in tali forma, ficuti ,$. 14.) 
deícriprum , INatzvum reperiri, aut reper 
tum cffe, me latet : neque nota. eft. ullai 
Minera, ex qua hoc Semimetallum eodemi 
modo, ficuti cetera Mcetalla & Semime-- 
tàlla ex fuis Mineris, eliquari poffit. 

$ 409. Omne hinc, quod in Germania, 
praefertim. Goflariz , paratur Zinquum ,, 
non per Eliquationem, fed perSublimatio-- 
nem acquiritur: neque ex Minera quadami 
fingulari, fed ex intricata adeo Minerarumi 
congeries ut inde plurima fimul alia Me- 
talla & Mineralia feparare liceat. Maxime: 
quidem Ferrum, Plumbum, Cuprum, ini 
iis abundant: quin propemodum omnia! 

infuperSulphure & Aríenico funt involuta, 
— $. 410. Interim haud peculiares eum ini. 
f£nem inftituuntur Sublimationes, 'ut Zin-: 
cum eliciatur ; fed, (ecundario quafi la-: 
bore , fub aliorum Metallorum, Plumbi: 
imprimis, eliquatione id fimul colligitur. - 
6.411. Juvat heic modum enarrare, quo. 
Sublimatio Zinki ($. 409.) perficiturg, 
guia accuratam cjus defcriptionem vix Di 
oS. 


M 
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.. los apud. Authores reperire licet. Minerz, 
*Zincum daturz, per diuturnam, aliquot 
-vicibus repetitam ,  Uftulationem a Sul- 
 phüre, quin & eadem opera quodammodo 

ab Aríenico liberantur. Dein cum Care 
"bonibus flratificatzs ($. 240.)  Furnis 
committuptur prismaticis , quadrangulis, 
quorum altitudo latitudinem. & longitu-- 
dinem aliquoties fuperat. Tria cujuslibet 
talis Furni latera totidem craffi muri con- 
| ftituunr; quartum vero, quod cít anterius, 
occluditur laminis, de lapide fiffili, mag- 
num ignem fuftinente, exfedtis, vix ultra.— 
ífesqui pollicem craífis.  Infimic harumce — 
.Jaminarum ,. interiüs, ad marginem infe- 
riorem applicata eft altera lamina, Gi mili 
de lapide facta, ita quidem polita, ut a 
margine di&o oblique furfum, introrfum ; 

. affurgens, canalem conítituat pronum, 

- verfus alterutrum Furni latus declinantem, 
atque in foraminulum in hoc Purni latere 
reliéttum definentem , hinc có deducen- 
tem, quidquid in cavum ipfius delabitur, 

Si tum, fummo igne, excitato per L'olles, 
ad poíteriorem , inferiorem, Furnorum 
partetem applicatos ,, Minerz ($.409.) 
liquefcant 4 tum fimul Zincum, toto fuo 
corpore volatile, anteriori mox defcripto, 
tenuiori , femper minus fervido , Purni 
parieti interiüs guxtatim Íefe applicat, & 

inaxi« 
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maximé quidem ad lapidearum laminarum;, 
€ quibus ille conftat, commiffuras, utpo- 
te fulcis rimisque inxquales. Si tum 
inter fufionem, paries ifte fubinde leviter. 
percutitur; defluens guttatim Zincum ca- 
dit in cavum canalem modo defcriptum , 
hujusque per declivitatem determinatur jut 
decurrat verfus foraminulum huic canali 
continuatum , ficque elapfum inde in fup- 
pofito vasculo colligatur. Maxima ta- | 
men f'üb hac Operatione Zinci copia com- 
buritur & diffipatur: id, quod & Zinci in 
longe minore igne facilis combuftibi- 
litas a. priori docet , & praecipue flam- 
mz ipüus ex Furnis eo tempore prorum- 
penus color eleganter viridis, fumusque 
albus, den(us , fimulexiens; ejusmodi enim 
flamma femper , praefertim circa finem ope- 
rationis, haud ingrato fpectaculo conípici- 
tur. Hinc ex ingenti Minerarum copia, | 
qua, intra octodecim*horas in quemlibet | 
Purnum per vices ingefta, eliquatur, non 
computatis additamentis, fexaginta Cente-- 
narios excedens , vix tres, quatuor, ad 
fummum quinque libre Zinci obtinentur. 
Coroll. Patet idco ex di&is (S. 458. ad 411), 
quam diffhculter de Minera Zinci certi 
quid ftatuatur; cum id ex tanta Minera- | 
rum & Mineralium confufione, tam fin- 
gulari modo, prodeat. ! 


| 200 $412. 
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(6. 412. Prater tamen ba&tenus memora. 
"Yas, Goflarienfes, Zinci matrices, adhuc 
quxdam alia reperiuntur , qua Miner 
ejus poffunt vocari. Pertinet huc Lapis 
praefertim Ca/aminaris , Germ. Galpey ,alias 
quoque Cadmia Nata, ut diftinguatur à 
CQadmia Fornacum, di&us ($.89.). Eft 
hic figurx penitus irregularis; interdum 
fpongiofus, interdum folidior; coloris lu- 
tei, flavi , rubicundi, aliquando gryfei, 
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vel & ex omnibus modo memoratis fimul - 


Opermixtig caterum nec pondere nec duri- 


tie infignis ;. ruditer diffractus , ignique. 


validiori injectus , mox tingit flainmam 
inftar ($. 14.) , fumumque album, deníum, 
copiofum, exhalat, qui tamen nec Sul- 
ophur, nec Arfenicum, redolet, fed odo- 
ris clt mitioris, fingularis, fammopere 
faltem adftringenris, atque in flores leviffi- 
mos, primum cceeruleícentes, dein gry- 
feos albos, condenfatur. Caveatur modo, 
.he ejusmodi experimentum fiat cum ta- 
libus Lapidis Calaminaris fruftis, quae Py- 
rite flavo, fulphurco ($. 316.) , vcl albo 
Arfenicali, ($. 323.) , aut ctiam Galena 
Plumbi ($. 373 ), ftipata funt: folent enim 
iftiusmodi quandoque Lapidi huic fociata 
efle. Prater volatilem partem mox. de- 
fcriptam , infuper in Lapide Calaminari 
plurimum Ferri adeft, tum & Terra va 
: 1e- 


* 
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Metallica, fatis:copiofa.. .— . 

$. 413. Ex hoc quidem Lapide ($. przc.. 
nec fola ignis vi, nec additis vulgaribu: 
Fluxibus reducentibus, unquam produc 
Zincum potefl. Attamen florum illiui 
($. przc.) cum floribus Zinci conveniem 
tia ; mutatio rubri Cupri coloris in fla 
vum aureum, quz ut aLapide Cálaminarii 
fic & a Zinco perficitur ($. 88.) ; deniqui 
produ&io ipfius Zinci ex Lapide Calamii 
nari variis encheircfibus obtinenda, illu 
inter Zinci Mineras reponere jubent: qu: 
. de re plura fub Operationibus. 

$. 414. De AMineris Zinc Propriis , en 
quibus id, ficuti alia Metalla ex fuis Mii 
neris, eliquari poffit, varia a quibusdan 
Autoribus traduntur. . Tametfi autem ho 
rum fidem fubleftam facere nolim; atta: 
men variz urgent rationes , quo minu) 
credam , quod iftze Minerz , quibus illi 
nomen Zinci ad(cripfere, re vera tales fue 
rint. Nam 1?» A plurimis Autoribu: 
Zinquum cum Bismutho confunditur: ui 
ideo bina hzc nomina pro fynonymis has 
beant; cum tamen maximum detur inte: 
ambo iíta corpora difcrimen: uti ex Cha: 
ra£teribus utriusque ,. facilius in. fenfui 
incurrentibus ,. ($. 14. 1$.) exhibitis: 
clare patet; ne memorem differentias im 
fipniores, qux per experimenta Chemic: 


fcfí 
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. fefe in iis manifeftant. Pro exemplo uni- 
*cum fufficiat adducere G. L. de Lóbneyf, 
" Authorem certe. in Re Metallica haud in£- 
mi fubfellii; is tamen, ubi narrat, quo- 
modo Zincum Goflariz ex Minera produ- 
catur, dicit: Hoc Zinquum five Bismutbum 
avide ab JMIcbemiflis defideratar. Vid. Ejus 
 Nachricbt. vom. Bergwerck pag. 83. b. 299. 
Authores deícriptionem Minerz Zinci ip- 
fis di&a: vel prorfus neglexere; vel,fi uno 
alterove verbo mentionem ejus Characte- 
rum fecerunt, hi ipfi accuraté etiam Mi- 
nere Bismuthi competunt. Accedit dc- 
mum, quod Minerz Bismuthi in plurimis 
illorum locorum, quos Scriptores Minerz 
Zinci feraces effe dicunt, reperiantur po-- 
tius, quam Minerz Zinci: e.g. in Aa- 
glia, de cujus regionis Minera Zinci mul-- 
. tus fermo cít; quamvis interim vix exifte- 
re videatur: qua quidem in opinione ma- 
gis me firmat iocus quidam in 7Pebfferi 
Metallograpbia pag.339.0bviuss ubi Author 
.. hic fatetur, fe Zinci Mineram frultra ubi- 
que, przfertim in Anglia, quaefiviffe. (a.) 
| Q $.41j- 
- (a.) Verba ejus fant: 7 Know not, what ufe is 
made of thus Spelter, but oniy tbat tbe. Brajiers do mix . 
it wir) Copper ( there of make tbeir Cementor folder, 
(for from tbem tee bave it, £v tbat. at. very dear rates. 
Tbe Ove of it I Dave nor feen , no" 4s yet eould procur, 
andl could be very glad to bear sbat ony. of t eonid 
be obtained , or any of t. found «n. England, 
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$. 415. Multum Zinci ex indiis Orien-: 
talibus per naves Belgicas in Europam ad-: 
fertur, quod Germanico paulo magis czz-: 
ruleum , & utcunque tenacius eft. Sedi 
nec de regione, ubi effoditur Minera Zin-: 
cum iítud fundens, longé minus de modo,, 
quo Zincum inde obtinetur , certi quid| 
conflat : fertur enim, nemini Europao-. 
rum iftas regioncs intrandi libertatem con-: 
cedi. : 


D E | 
V. "EOCUDSORo DO30* Woo 
Et Mineralibus P'itriolicis. 


$. 416. Si per Sulphuris Acidum Salem, 
($.22.) Metallum , vel Semimetallum,, 
ita folvitur, ut ambo fimul conjun&ta fub: 
falina forma appareant, dicitur concretum! 
tale ftricle Zitriolum. | | 
$.417. In Regno Minerali hactenus duo: 
tantummodo Metalla ab hoc Sulphurisg; 
Acido naturaliter reperta fuére ífoluta,, 
Ferrum. videlicet, & Cuprum. — Hinc 
Nativa Fitriola duo modo numerantur, 
Ferri nempe & Cuopri. Horum illud viri- 
de, femidiaphanum, cryftallis confpicuum 
rhomboidalibus , fapore dulci, füpticoa 
Ft ad- 


! 


THEORETICA. 243 
S. adítringente, przditum , in igne primum 
liquefcit, vaporemque aquofum emittit, 
dein exficcatur, abitque in gryfeum cra- 
ma, quod aucto igne tandem rubicundum 
fit; dum interea vapor acidus, fuffocans 
1 10.22-), inde expellitur. Vitriolum Cu- 
priautem, per artem à priore feparatum , 
purum redditum , eft coeruleum , minus 
pellucidum, minus aquofum, ponderofius,. 
non tam facile , ficuti prius ad ignem 
fluens, fapore naufeofiffimo, cauftico, in- 
feftum, cateroquin à priori non multum 
differen. Ambo hzc Vitriola, in aqua 
foluta, hanc tingunt eodem colore, quo 
ipfa gaudent.  — epe i 
..$ 418. Utraque Vitriola | ($. 417.) 
fimul conjun&a plerumque reperiuntur ; 
ficuti & ambo Metalla , ex quibus, per 
Acidum Sulphuris folutis, ortum ducunt, 
vix unquam folitaria, fed inter fefe varia 
proportione mixta effe folent. Ferri inte7 
rim Vitriolum in concretis iftis. maxime 
»predominatur. An Cuprum Vitriolo in- 
fit, facile detegitur, fi in folutionem Vi- 
irioli lamina ferri polita immittitur: tum 
enim femper Cupri quidpiam excutitur, 
quod fuperficiei laminz, fubtiliffimi pul- 
veris rubicundi fpecie, fefe ftatim applicat. 
An vero, & in quibusnam locis fubterra- 
. neis Vitriolum Cupri occurrat tám purum; 
0 Xp "M ac 
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ac eft vulgo venale cxruleum, me latet.. 
Videtur potius factitium effe, quod fub ti» 
tulo Romani, Cyprici &c. venditur. 
$.419. F"riolum Nativum in aquis pluri 
mis haret folutum : aqua enim fempert. 
concurrere debet , ut Acidum Sulphuris: 
cum Merallo traníeat in Vitrioli formam; 
quia pullus fal virtute falina agit, nifi vell 
per ignem vel per aquam fit folutus. | Ac-- 
cedit, quod cryftallina Vitriolorum fors 
ma & peiluciditas fine accedenteaqua haudl 
acquiratur. Sales autem Vitriolici pluri-- 
mas conftituunt Aquas fic dictas Medica-- 
tas, docentibus id Pyrmontanis & pluri-- 
mis aliis. Unde & ex tempore explorarii 
poteft, an tales Aquz Vitriolum in fe con-- 
'tineant, fi Aqua decocto vegetabili, au-- 
ftero, e. g. Herbz Thee, Gallarum,, 
Radicis Tormentillz, Biftortze &c. affun-- 
datur: ifta enim mixtura ilico in opacum 
tranfit atramentum, fi ei Vitriolum Ferrii 
ineft. An vero Vitriolum Cupri conti-- 
neat aqua, patet, fi ipíi immiffa ferramen-- 
ta fucceffive confumuntur, & contra indec 
precipiratur Cuprum. Quin &, fi pluris 
mum Aquis inhzret Cupri Vitriolum , Cu.- 
prum inde per immiffa ferramenta copiof«e 
excuffum tandem folidefcit, & extrinfecü:: 
fcabrum, puculatum, intrinfecus ex fili: 
parallelis quafi aggregatum, & fecundum 


ho» 


i 


L 
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horum du&um facilius quoque fiffile, czete- 


'roquin du&ile, fe exhibet, Vocatur tum 


Cuprum tale precipitatum Germanice 
Cement - Kupfer: Aqui vero, quz Vitrio- 
lo Cupreo, copiofo, imprzgnatz funt, 
Ceinent - Haffey.. Hinc & confuctudo ob- 
tinet, ut omnes Aqux Viitriolic dicantuc 


| Germ. Kupfer - F/affer ,, tametfi Vitrioli 


Ferri longé maximam , Cupri minimam. 
partem vehant. | 
$.240. Zitrielum quoque purum , in 


- forma iolida varia, paffim in Fodinis repe- 
ritur. Aliquando id congelatum eft, ge- 


licidii inftar, tuncque vocatur Zzriolum 
fíalaBirum , quod coloris eft viridis, plus 
minus tamen caruleo, Cupri prazfen- 
tiam indicante,temperati, compactum , nec 
exterius nec interius illam figuram prz-fe 
ferens , qualem nancifcitur fecundum ar- 
tem cryítallifatum. | Ejusmodi — 'ztriolum 
album habetur Goflari nativum , quod 


folutum in aqua, iterumque infpiffatum, 


colorem album fervat, nec, quantum me- 
mini, alibi reperitur. Eft in eo Cuprum 
& Ferrum ; fed & praterea aliud quid, 
non metallicum , cujus natura nondum 
hactenus bene perfpe&a eft. Unde ,quan- 


tum fcio, nulli hucusque licuit id adeo 


imitari, quin artefactum facile à nativo 
diftingui poffit, UT germi- 
3 nas 


e Ihr P» cLCy M "ram ram 
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nationes , & eflloreícentie Vitriolicz in 


fodinis , imo & 1n ipía terra fuperficie, 
occurrunt, nunc denfiores, nunc tornen- 
tofz, albz, virides, cxrulefcentes, qui- 
bus infinita nomina, fatis inutilia, necnifi 
ab infinita tám figurarum, quam colorum, 


, per fortuitam heterogeneorum admiftio- 


nem natà varietate defumta, hinc mceritó 
fpernenda , imponuntur. 

$. 421. Lapides dtramentarii, Germ. 
Atrament - Stein, funt. concreta mineralia, 
in quibus perfe&um jam V itriolum ($.417.), 
fed multis aliis terris, mineralibusque,ali-. 


quando confufum , latet. Unde iterum. 


facile innotefcit , quod ejusmodi Lapi- 
dum, ratione ponderis, duritici, coloris 
&c. infinita, nec certo determinanda, fit 


diverfitas. Quin& colligitur hinc, quod. 
varia nomina, ab accidentalibus hifce dif- - 
ferentiis petita, prorfus omni careant ufu; - 


fiquidem. Vitriola, ex eorum quibuscun- 


que extracta, pura reddita, proríus funt | 
cadem, ac ($. 417.) memoratum. Prz-. 


cipue à coloris diverfitate quatuor talium 
Lapidum numerangur fpecies: (cilicet La- 
pis atrameniarius n ger , gryfeus, flavus, rue 
£e. Inter hos Flavus pulcherrimo ,. fed 
labili admodum colore, & molliore confi- 


flentia, tum Vitrioli copia, maxime fefe. 


diftinguit. Cacteri vero non femper adeo 


fa». 


— 
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cile dignofci poffunt; quin Mineras 
etiam aliorum Metallorum haud raro men-. 
"tiuntur; & nonnunquam re vcra ramenta 
. variarum Minerarum fibi concreta gerunt. 
Cum tamen perfe&um jam Vitriolum in 
iis fiv, fapor Vitriolicus infallibilem om- 
nium eorum conftituit characterem 5. fic 
ut primoribus faltem labris guftanti fefe 

- ilico manifeftent ($. 417.). p 
|.$.422. De Pyritis Ferri & Cupri ful- 
phureis ($. 316. 347 369.) heic mentio 
etiam facienda. Habent certe ifti princi- 
pia omnia in fe, ex quibus nafci poteft Vi- 
triolum ($. 417.): Cuprum videlicet ,. 
Ferrum, & Acidum Sulphuris. Quidam 

| enim Ferri Pyritarum, aeri expofiti, fpon- 
| té fatifcunt, ac in Vitriolum pro parte ab- 
eünt: cujusmodi funt Pyritz Ferri, puri, 
meré fulphurei($. 316.) vix tamen Pyritz 
Cüupri, & Arfenicalis ($.369. 323). Alii 

. autem prz:via uftulatione & expofitione ad 
acrem per aliquot feptimanas vel. menfes 
egent, ut inde nafcatur Vitriolum: cujus- 
modi funt Pyritze Ferri, Cupri , & qui, 
una cum Sulphure, Arfenici aliquid in fe 
habent, notante id Ciariffmo Henckelio. 
At hac de re tamen plora capienda funt ex- 
perimenta: reperiuntur enim quidam Ferri 
Pyritz , qui aeri expofiti fponte im Vitrio- 
lum abire renuunt ; tametfi nec Cupri, 

| d nce 
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nec Arfenici, plus in fe habeant , qua 
alii, qui paucos intra dies vitriolefcunt. 

$. 423. Ex plurimo itidem Lapide Ca-- 
Jaminari ($. 412.), przcedente uftulatio-- 
ne, nafcitur Vitriolum; licet nec Pyrito-- 
fus ifte fuerit, neque tanta in €o acidi co-- 
pia; quanta ad Vitrioli inde producti gc-- 
nerationem requiritur, ullo experimentoes 
rum eventu demonítrari poffit. 


Scholion. Ct: placet in obfcura :lla nomina Sory,, 
Mify , Chalcitidis, Melenteriz ($c. mquirere s. 
ut feat, quales bec ves apud Veteres. dofignaverint s. isi 
beic forte inveniet locum , ad quem pertinent, | 


D E 
ERE QUGU AVM od Mac 


. Et Mineralibus , ex quibus id producitur, 

$. 424... umen (O.) elt fal coloriss 
albüi, vel dilute rubelli , faporis dulcis: 
fliptici, in aqua folutum ,. decenter. in-. 
fpiffatum, frigefa&tum, formans cryítallos: 
femipellucidas, octoedras, qua ad ignem 
primo liquefcunt , ebulliunt, fpumefcunt ,, 
copiofumque phlegma eructant , dein imi 
maffam levem, fpongiofam , albiffimam ,, 
abeunt, igne vero tandem magis aucto 
fundunt fimilem Spiritum Acidum, ac: 


l2 


3s THEORETICA. 249 
L 


"Mitriolum ($. 417.) vel Sulphur accenfum 
($. 212.) , luperitite Terra levi, alba, ad 
Margarum naturam accedente ($. 31. 2.) 
$.42$4. Preducitur autem Alumen ($. 
prac.) vel ex Minerali bituminofo, nigro, 
- fplendente, fiflili, binc Lithanthraci ($.319.) 
valde fimili, fed leviori, nonnunquam fi- 
brato, lignum azmulante; vel ex molliori 
gleba bituminofa. Gleba he inflamma- 
biles funt, &, in acervos congceftz, fpon- 
te iucaleicunt , inflammanturque, focto- 
rem interea bituminofum , graveolentem, 
de fe fpargentes, fuperítite Terra fpon- 
"giofa, parum fapida. Si vero non inflam- 
mantur, fed folummodo incalefcunt atque 
dehifcunt , tunc Alumine multo fiunc 
pragnantes : quapropter adfufa aqua ca- 
veri debet earundem accenfio ; utpote qua 
contingente gleba fteriles redduntur. 
$ 426. Sed alia Mineralia , ex quibus 
prodit Alumen, non funt bituminofa, a« 
deoque nec inflammabilia : quo pertinent 
concrementa quadam lutofa, fiffilia, tum 
- Lapis quoque Calaminaris ($. 412.). Hic 
tamen pofterior, fecus ac priores (5. przec.). 
fpecies bituminofz, pravia eget mediocri 
in igne aperto uftulatione, ut Alumen ex- 
- hibeat.- | 
$. 427. Contingit multoties, ut, dum 
Pyrites ad Vitrioli generationem pra paras 
: 1757 tur, 
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tur, ($. 422.), fimul, una cum Vitriolo 
Aluminis infignis quantitas prodeat: id 
quod obfervare plerumque licet in Lapidii 
bus Atramentariis ($. 421.) ; quippe qui 
per adfufam aquam;:fimul & Vitriolumi 
& Alumen, fxpe fundunt: licet tamet 
haud omnibus hoc commune fit. 
$.428. Mineralia Aluminofa (s. 42f...) 
recentia, pura, ron Pyritoía, fi examini 
Chemico fubjiciuntur, de Acido Aluminiss 
parum inde, vel nihil, obtinetur, faltem 
nequaquam talis quantitas, qua refpondeatt 
copiz Aluminis ,quod ex iisobtinetur, poft:- 
quam aeri, aliquamdiu expofita fuerunt. 
Neque etiam remanens illa 'T'erra in his Mi-- 
neralibus oftendi poteft, qua poft Alumi-- 
nis exuftionem ($. 424.) fuperftes eft, L.a-- 
pis vero Calaminaris ($. 412. 423.) iti» 
dem purus, nec Pyritofus, nec Galenai 
Plumbi ftipatus, crudus, longe minus ea-. 
dem illa principia in fe habere videtur; 
Neque enim Terra vel Metallica, vel nom 
Metallica , datur in hoc Lapide, Capitii 
Mortuo Aluminis ($.424.) gemina. Sii 
vero Acidum actu jam in eo prafens effe: 
credatur, vix fane concipere licet, qua-- 
nam ratione id. tam occultum ibi lateat. 
An ergo Aluminis Acidum, per acrem ad-- 
vectum, fic in Aluminis matricem depo-- 
natur, juxta fententiam: CA F. Hoffman-- 
nii 
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» Er 

» (a) an veró ope aeris, aut ignis, aut 
utriusque fimul, nova amborum Aluminis 
principiorum , "T'erreftris nempe & Salini 
Acidi ($. 424.) , generatio fiat, uti opina- 
zur C/. Henckelius (b.)5 cujuslibet judicio 
& experientia relinquimus. Sed cum ante 
operationes cognitas vix accurata hujufce 
rei idea acquiri poffit; ideo, ubi ad praxin 
pervenerimus, fufius de ca agendi dabitur 
opportunitas, | 


DE 
SALECOMMUNI, 
Et Modis , quibus acquiritur. | 


$. 429. Sal Commune ($. 20), Nativum; 
puriffimum , in forma folida ,' fodinz in 
plurimis regionibus obviz eruendum prze- 
bent: vocatur $a] Gemme. Eft id quidem 
puriffimum, candidum, femipellucidum, 
ab alio Sale communi maximis , compa- 
&is, ad adípectum homogeneis, cryftallis, 
quz etiam arte produ&ae majores ex plu- - 
rimis minoribus aggregatz funt, fefe di- 
flinguens, in aére longe conftantius vul- 
b | gari: 
(a.) Obferv. Phyfico Chemic. L. IH, Obf. VIIE 


pag. 275. 
(b.) Pyritologia pag. 756. 
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gari: neque enim adeo cito, ac vulgare 
hümiditatem contrahit. "Tam pura vere 
Salis Gemmz frufta non adeo larga copii 
reperiuntur ; fed, uti facile przvidetur: 
terris nonnunquam , aliisque. miperalibu: 
compofitis, intertextis contaminatum eftt 
Ab his vero peregrinis, fi abundant, libe: 
ratur folutione in aqua, quiete, perco» 
latione, tandemque Marie (ita enim folui 
tio ejus in aqua adpellatur) exhalatio» 
ne Sal in formam (olidam iterum redigi: 
tur. Tum vero haud amplius dicitur $5 
Genma. | 

/)$. 430. Totus Oceanus, & varia Mari 


. Mediterranea ,(catent Sale Communi : haucd 


tamen omnium aqua co zque faturatac 
funt. Quzdam in aquz libra una ultrz 
Unciam unam Salis folutam habent; alii 
vero. vix. Unciam dimidiam & minus; 
Praecipue Maria fub & circa Zonam Tor- 
ridam pluri Sale ícatent, quam Glacializa 
verfus Septemtrionem fita. Sal, qui in-- 
de, vcl fola ad Solem & aérem ficcunm 
cxhalatione , vel infpiffatione ad. ignem 
culinarem , obtinetur, dicitur $a4/ AMa.. 
Yiuus. | 

$.43t. Denique plurimi Fontes aquas: 
Sale Communi impra:gnatas fundunt , exc 
quibus fimili modo, ac ($. praec.) dictum, 
9al acquiritur, vocatus $a/ Fonium. 


$. 431. 


-— 
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, $.4312. Tres ifte Salis Communis fpe- 
ties /$. 429.2d 431.) non differunt , nifi 1"*, 
Ratione Loci, quo repertc fuere : | un- 
de & nomen cujusvis fingulare originem 
ducit. 24». Puritate: heterogenca enim 
admixta colorem , habitumque Salis extere 
num, deturpant: hinc etiam pendet, quod 
quzdam Muriz Salem fuum facile, & abs- 
Ms addito, fola exhalatione , quadam 

ifüculter, vel plane non, nifi per addita 


defpumantia, deponant. lnterim quum 


peregrina ejusmodi Sali Commurii non finc 
effentialia, fed mere accidentaria; neuti- - 


quam veram ea differentiam contftituunt: 


Sal enim Commune , qualecunque fit, 
modo rite depuretur, in omni examine 
unum idemque apparet. Super hifce legi 
merentur. F. Heufim. Obf. Phyfic. Chomic. 
Lib. II. Obf. XVI. G. Zfric. de Re Meiat- 


lica Lib. XI. P. $nelijus de Sale Communi , 


alive. : 
$.433.. $al dmmoniacus , tanquam Salis 


. Communis fpecies femivolatilis, huc quo- 


que referri poteft. "Traditur, hunc Salem 
Nativum, foffilem, reperiri circa montes. 
ignivomos, ficuti & in locis fabulofis, fic- 
ciffimis, fervidis, fub & circa Zonam tor- 
ridam; exhalare etiam in Perfia e rupiurá 
rimis. S$4l Ammuniacus vero vulgaris , ves 
nalis, factitius eft omnis, produciturque ex 

| Cor. 
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corporibus Salem Communem vel hujt 
Acidum, & Salem volatilem Alcalinumn 
acu, vel potentia, continentibus; utpo 
te quz bina funt principia, ex quibui 
omnis Sal Ammoniacus conftat, & in quza 
arte refolvi poteíl. QUrina hinc Anima 
lium, precipue Sale Communi utentiumi, 
Fuligo variorum corporum inflammabi;- 
lium, &c. eum praebent. Ex 4Egyptca 
Qui ad nos transfertur, omnium frequen 
tifimus, vel ex foia Fuligine Stercorumm 
Animalium combuftorum , vel ex. hacc 
ipfa cum Sale Communi & Urina Anima.- 
lium remixta, fublimarido parari dicitur;. 
Vid. 4&a Parifina, & Cl. Boerbaave Elem. 
Chem. T. II. Proc. CIJ.. Qui ex. Indiis 
Orientalibus, non in panes  plano- con-- 
vexos, fed coniformes , quafi Saccharinos,, 
redactusadfertur, rarior, quomodo conficia-- 
tur, ignotum. Sufficit conftare certo, Salem 
| omnem Ammoniacum, verum, ante mee: 
morata bina in principia effe refolubilem 5 
exque his itidem conflari poffe nativo veli. 
artefatto cuicunque omhi dote fimilli-- 
mum. . 


COTHEORETICA, iy 

LUE D E 

BOoUOS RA CC E 
Ejusque Origine. 


$. 434. Egimus iam ($. 121.) de Borace, 
ut Menftruo. Isaliter, minus tamen ufi- 
tato nomine, vocatur Cbryfocella :* quan- 
quam interim rectius ipfi hoc nomen com- 
petat , quam Ochrz Cupri Viridi($.366.),- 
quz itidem fic vocata, toto tamen colo 
a Borace diftat, adeoque neutiquam cum 
hoc confundi debet. Videtur autem 2- 
rax vulgaris, venalis , quem depuratum 
(rafinirt) vocant, utcunque adulteratus. 
effe. Is certe, qui, Crudus vel Piseuis 
di&tus, ex Oriente, maxime cx Indiis 
Orientalibus, ad nos transfertur, multum 
a Depurato differt. Quibusnam vero ad- 
ditamentis ad ejus Depurationem, vel po- 
tius Adulterationem , utantur, nondum. 
palam conítat: pro arcano enim habent 
hanc artem, neque facile aliquem ad fuas 
ofücinas, quz precipue Amftelodami & 
Venetiis dantur , admittunt Boracis Depu- 
ratores. 

$.435. In Borace Crudo ($. prec.) con- 
tans fatis figura obfervatur: gaudet e-' 
nm cryftllis quafi Nitrofis, hexaedris, 

prise 
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T L] 
prismaticis, utrimque truncatis, fati: 
craffis, non tamen adeo longis, nec regu: 

laribus, ac funt Nitrofz, neque & adec 
aggregatis, uti quidem in aliis falibus obi 
tincre folet, fed (implicioribus, folitariis: 
colore czrulefcente infectis , fatis duris., 
ponderofis , diffüciliime in aqua folubili: 
bus, fapore primum fubdulci, dein alcali.- 
no przitis, ad ignem facile liqueícenti-- 
bus, neque tantam tunc adeo, uti Depu-- 
ratus dictus, in fpumam fefe adtollentibus:. 
.. $. 436. INondum interim certi quid ha; 
Cenus relatum eft, qua ratione Borax pri-- 
mitus obtineatur: anne in terra fic, utt 
inox ($. praec.) deícriptus eft, reperiatur 
nativus; an vero, Nitri inftar, e certa 
matrice eluatur, & cryftallifatione deim 
in memoratam figuram redigatur:. quodi, 
€quidem priore probabilius effe videtur. 


D E | | 
N ] T ROS. 
Ejusque. Matrice C9. Generatioue, 
$.437- Nitrum ($. 21.) femper in Ter- 
rz fuperficie generatur; nunquam eruitur 
ex Fodinis: ultra pedis enim profundita-- 


tem fia fuperficie Telluris faltem infodi-- 
TX tur, 


rd 
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». tur, Matrix Nitro vix impregnata amplius 
. Occurrit ; neque adeo profundius unquam: 
reperitur, nifi cum id; per aquas e Matrice 
fua ablutum, ficque cum his ulterius de 
ve&dtum fuerit: quod tamen in eo dun- 
taxat cafu contingit, cum folum fuppofi: 
tum rimofum, vel lapideo- porofum eft; 
quandoquidem ipfa alias aqua difficulter, 
ultra duorum pedum altitudinem, in terras 
plurimas fe penetrare poteft, Pe uu 
$.438. Matrices Nirri funt (Terre preci- 
pue Calcariz , Lutofz , Argillacez , Hu- 
musque, quz ex vegetabilibus & animalis 
bus, per aeris viciffitudines deftru&is, - 
omnis originem ducit. His fi accedunt 
vegetabilium combuítorum , praefertim 
eorum, ex quibus per ignem multum Sa- 
lis Alcalini fixi generatur, Cineres, non 
omni fuo fale per clixationem prorfus or- 
bati; dein omnes quoque Animalium & 
Vegetabilium partes putreícentes vel iam 
putrefactz , pingues fimul & oleo(z; ge- 
neratio Nitri in dictis Matricibus perfici- 
tür: in terra enim, phlogifto penitus omni 
deftituta , nunquam nafcitur Nitrum;, mo- 
do caveatur , ne efflorefcentiz calcariz, 
ftala&icz, ad pontes & muros reperiun- 
dz, incaute pro Nitro habeantur. | 
$.439. Neque multum intereft , ubi- 
nam modo dicta ($. praeca. Nitri deem 
COle 
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collocata fit: nondum enim detectus eff 
ullus locus, qui non ad Nitri generationem 
aptus fit; modo concurrant memorata 
($.prac.). Requiritur tamen infuper, ut 
A&re pervius is fit, & quoad humiditatem 
& ficcitatem temperatus: nimia enim hu- 
miditas Nitrum conceptum abluit: defi- 
ciente vero omni humido diluente Salinze 
materiz vix in fe mutuo agunt, Calorem 
interim & Frigus, nifi ambo admodum 
€Xcedant , parum heic juvare vel nocere 
certum eft. Solis faltem radii calentiores 
aicendi. 
Geroll. Ex jam dictis ($.437 ad 439.) pa- 
tet ,in omnibus regionibus Nitrum generari 
poffe; tum quanam loca magis, quanam 
minus , idonea fint, pro Nitrariis exttruen- 
dis. Liquet etiam Aerem probabiliffima 


vel Inftrumentalem ; vel Materialem, vel | 


forte utramque generationis Nitri caufam 
effe, aut hanc faltem in finu fuo vehere. 
Aeris enim aditu pracluüfo Nitri generatio 


impeditur. Quin conftat pariter; qua de 
caufa ; in hifce regionibus ,' ventus ex 


Oriente & Septentrione ,' plagisque inter 
has duas medii, fpirans, INitrarns adeo 
proficuus fit, & pracipue quidem Ver- 
nali & Autumnali tempore; dum contra 
Occidentalis & Meridionalis fterilis ett. 
Obfervatur videlicet Aquilonem & aC 

C^ 
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 Vernali & Autumnali tempore, maxime 
no&u; nec humiditate nec ficcitate nimia 
excedere ; Hyeme vero & /Eftate. nimis 
torridos exarefacere omnia;  Auftet vero 
& Favonius ; procellofi, imbresque fecum 
vehentes, noxii funt: qui tamen an folá 
ablutione Nitrofae materiz noceant, an 
vero, etiamfi ablutio ifthacc przecavcaturs 
lia infuper ratione damnum inferant, in 
quifitu equidem digniffimum eft, at non- 
düm per fatis accuràta experimenta de- 
tectum. Ne. | 

'" $.440. Cui placeret hac in re experi- 
imenta inttituere, facili negotios minuto- 
que apparatu,  Nitrarium (ibi: exftruereé 
poffet, fi Materiem , in quà generatur 
Nitrum ($.438.); apto loco ($. 439.) ex- 
ponat. Exemplo rem illuttremus. Elige 
locum aére pervium quemcunque : opri- 
mus tamen crit campeftris, vel hortenfis. 
Hujus arez ; octo pedes longs 5 totidem- 
que lati & alt&, fuperftrue tabernulam 
ex ftraminibus, fuperius te&o declivi ftra* 
mineo münitam ; ut pluvic cadentes ar- 
ceantur: altirudo taberné a pavimento 
tanta fit, ut. quis ere&to corpore fub ejus 
te&o incedere poffit. Aditus in hanc ta* 
bernulami pateat artifici per portam, qua 
claudi & aperiri poflit; Preterea, feue- 
ftellz hinc inde in parietibus fint relictae j 
| Ru | fo- 
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foriculis inflructz ; ut aer admitti vel ex: 
cludi poffit pro lubitu. | In hac tabernul: 
ad dexterum, finiftrum, & políterius latu: 
conftrue loculamenta , afferibus ligneis: 
fefqui pollicem craffis, interftinéta ,, quai 
drata, duos pedes longa & lata, unum ve: 
ro profunda: hzc imple variis compofii 
tionibus corum, qux (8$. 419.) recenfit: 
funt. Sic plura circa hanc rem experi: 
menta inílituere poteris. invenies autem» 
fi ex Camento, Cineribus, vel Humo: 
cum Urina affufa, facis paftam , hacqu« 
imples loculamentum quoddam , paítam: 
que exficcatam iterum Urina irroras , ac: 
poft quamlibet irrorationem  batillo pro 
be fubigis, quod in hiíce fordibus citiffim 
femct generaturum fit Nitrum : intra unum: 
vel alterum enim meníem libra una tali: 
maffa , nifi fzviffimum frigus inciderit: 
duas circiter Nitri uncias continebit. Quo» 
modo autem exploretur, an & quantum 
Nitri in matrice quadam delitefcat ,. ful 
Operatienibus in ''omo hujus operis po» 
fteriore indicabitur, 
$.441. Prater Mineras & Mineralia Com: 
pofita hactenus ($. 305. ad 440.) expofita; 
dantur adhuc quzdam, quorum indole: 
& principia nondum fatis cognita habem 
tur ;. ut ideo ad nullam determinatam Claf/ 
em certo reponi poflünt. ld tamen fati 
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extra dubium eft, quod ad Claffes eorum, 
qua: prztiofa Metalla fundunt , neutiquam. 
pertineant: Metallurgi enim & Docima- 
Ítz in omni, quod circa Mineralia incog- 
nita conantur, tentamine tantum fere eó 
refpicere folent , an Aurumg Argentum, 
Cuprum &c. cum lucro de iis extrahi pof- 
fiot; & nifi talia obtineant, plerumqueab. 
ulteriori indagine defiftunt, Inde eft, 
quod vix ullum huc usque repertum fue- 
rit Minerale, quin rigidum examen co - 
fine fuftinuerit. Inter ipía etiam, certa 
claffi jam adícripta, Mineralia Compofita 
habentur plura, quz (altem ex parte, 
neutiquam quoad totam fuam Compagem, 
funt cognita: cujusmodi funt e.gr. £72za- 
;ites ($. 349.) Minera Ferri ftriata, filas 
mentoía ($.353,), Minera Ferri (triata, 
fquammofa, micans ($. 352.) Magnefia 
Nativa ($. 3r1.), &c. quippe quorum re- 
liqua principia, prater illam partem , qu 
abit in. Ferrum ,. nondum íunt detecta, 
Hac ratione Ferrum, plerumque maximam 
Pyritz conílituens partem, veteres diu la» 
tuit; utpote qui modo Cuprum 1n co in- 
volutum refpexere: unde ferc omnia no- 
mina, quorum plurimis Pyrites donatus 
eit, a Cupro funr derivata; donee recens 
tiorum quidam, precipue Sagaciffimus 
Henckelius , completam Pyritarum Analyfin 
-«exhibuerint, R3 $441. 


-"* 


222 DOCIMASIJZ,P.IL 


' $. 442. Inter Mineralia nondum examie 
nata ($. prec.) imprimis confiderationemi 
meretur AMel/ybdena , alias quoque vocatai 


Ceruffa Nigra, Plumbum marinum, Germ.. 


(/Faffer Biey.), non confundenda cum Ga- 
lena Plumbi $$. 373.) que; licet eodemi 
nomine quandoque defignetur, proríus ta-- 
in ab illa diferepat. Eft Molybdanai 
Minerale coloris Plumbei, ex fquammulis: 
micaceis contextum, mollius, ut cultro) 
facile corradi queat, pondere Lapides Mica-- 
ceos fimplices($.51. N?.7.) , quos ferequoadl 
texturam refert , longe fupcrans, ad ta- 
&um valde faponaceum, corpora folida af£- 


frictu fuo lubrica reddens: unde & artifi-- 


ces przla aliaque inftrumenta, loco Sapo-- 
nis, Molybdzna perfricant ; ^ partim ut: 
motus facilitetur; partim etiam ut, colore: 
nigro fplendente fic indu&to, rubigo obte-' 
gatur & arceatur. Stylis itidem Scripto- | 
riis ufu pervulgato infervit. [n gne aper-: 
to fummo vix ullam mutationem fubit; 
nifi quod fubtiliffime fic divifa colorem - 


utcunque mutet, & paulo laxioris confi- 


flentix fiat. Ceterum de hoc Minerali 
aliisque huc pertinentibus infequenti parte, 
fub Operationibus, data occafione pluri- 
bus mentionem faciemus. *. 


| CAP. V 
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$.443. lítz A&iones, per quas, me- 
diantibus Inftrumentis fecundum leges Ar- 
tis ufurpatis, Objeéta Artis ita mutantur, 
uti Ars przeícribit, vocantur a Chemicis 

Operationes. | Pon 
—.— $.444. Iftz autem Mutationes($. prac.) 
Solutione & dConjun&ione abfolvuntur 
omnes; ut hinc , quidquid agit Chemicus, 
ad binas hafce Claffes in genere referri fa- 
cile, nec excogitari fane queat tertia Mu- - 
tationis Species ; quidquid nonnulli 1o. 

quantur. - 

$.44f. Cum Árs Docimaftica circa Cor- 
porum Mineralium , prafertim Metallico- 
rum , concinnam feparationem verfetur, 
hoc eft, diverías eorum partes conftituen- 
tes a fe invicem feparet ($. 1,), ut cujus- 
libet quantitas & qualitas innotefcat ; pa- 
tet , illas maxime Operationes ftridie & 
primario huc pertiaere, qua: ad generalem 
Solutionis Claffem ($. 444) fpectant, cz» 
teras autem , qux a Docimafta iníliruun- 
| R. 4 fur. 
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tür, fecundarias faltem vel auxiliatrices: 
effc. 
$./'446. Cum ergo Conjun&iones tan- 
quam fecundariz heic modo fint confidc-- 
randz ($.przc); facile colligitur, Opee: 
rationes Docimaflicas haud , uti Chemi- | 
cas in genere , íecundum Solutiones & Con-. 
junctiones diftribui poffe. Quin & qualis-- 
cunque propemodum fiat a Chemico vell 
' Docimafta Operatio , uterque. femper &: 
Solutionis & Conjunctionis effectus fubeffe: 
folet; ut hinc nec Solutio fine nova Cone: 
| 
| 
| 
| 


junctione, nec Conjunctio fine Solutione,, 
unquam perficiatur: e. g. Nonne dum he-: 
terogenea ab Auro & Argento per Scori- 
ficationem feparantur, fimul particularum 
Auri & Argenti in majorem molem fit cols. 
liquatio? Nonne tunc. itidem feparata he- 
terogenea vel perfe, vel cum addito fcori- 
ficante, confluunt in vitrum, ficque alia 
iterum modo conjunguntur?  Confultiffi- 
mum binc erit in qualibet Operatione ad. 
utrumque femper effe&tum attendere, at- | 
que ab horum przcipuo, tua & a diverfi- 
tate Apparatus [nftrümentorum ( Cap. IT. 
& IIl), per qua Mutauones debitz Ar- 
tis Objectis ( Cap. l. & IV.) inducuntur, 
differentias, && denominationes Operatio« 
num petere. | 
«0$: 447. Vix autem ulla habetur Opera- 


tie 
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.tio Chemica, quami non aliquando in arte - 
Docimattica opus fit perficere. E, contra 
plures funt, quas fibi Docimafia folas 
vindicat. Earum ideo, quz huc proprie 
tantum pertinent ,. vel, licet ex Chemia 
generali petite fint, creberrime tamen a 
- Docimaftis in ufum vocantur, generalem 
heic Confpe&um nunc exhibebimus, mox 
fübjunéturi breves fingularum, quoad pris 
 marias differentias, effecta & procedendi 
rationem, deícriptiones ; ut fic faciliore 
via ad Praxin manuducatur Tyro, ubi. 
Specialiora | circa quamlibet | Operatio- 
,nem obíervanda enucleatius exhibere cona- 
* bimur. 

.448. Primaria quaevis Operatio Do- 
cimaftica ab Effectu vocari poteit Solutio 
($. 444)» quum ubivis Menftrua, ad quz 
& Ignem & Aerem jure quoque referen- 
dos putem , Objectorum mutandorum par- 
ticulis fefe interpanendo veram efficiant 
Soluionem. |. 


hj 
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( Fur | He fere Unie- 
Vitrefatlio | verfales vo- 
Scorificatio | cari poffunt 5. 

2 Cupellatio | quia vel tetam 

| Redu£lio Objetli mo- 

| | Amalga- ] lem , vel fal-- 


matto | tem longe 
Sublimatio | "maximam 
Cementa- | ejus partem 
| "o, Jolount. 
ti órcca, 1 
| | Uflulatio 7 Has Partiales; 
Calctnatio. | vocare licet ; P 
Elquatie. cum partem 
Precti-  ( tanttza Ob. 
Eft autem | | tatio fü- - | je£ti falvant 
SOLUTIO Lora, ^— )jomnes. al 
Deocimaft;- . : 
(4 vel | , 
* 
(Educore- | O'tet ae 
WE Partiales 
5, v JUnt , nec vifi 
rd Haumida, 4 4 Quartatio VAM alias ab 
LO Precipita- alis fe 4- 
40 bu- Ide 
Vnde )7T$v* 
E 
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* $.449. Si corporis folidi cohzfio v£ 


"ignis ita imminuitur, ut id fiat fluidum, 
tunc dicitur F»zj/um, feu Liquefatiums Ypfa. 
vero AGio, qua hoc perficitur, F4fo, 
feu Liquefaclio audit, qux: inter proprias 
Docimafiz Operationes pra reliquis fre- 
quentiffima eft. | | 

$. 4;j0. Omnia autem, hactenus in re- 
rum natura cognita, Corpora fixa ad Fu- 
fionem ($. przc.) deduci peffunt; hac 
tamen intercedente differentia, quod qua-- 
dam per fe ad ignem fluant, quaedam vero 
non, nifi cum addito folvente, hoc eft, 
Fluxu ($. 159. ad 166.). Inter volatilia 
quoque habentur plurima, qua ad ignem 
fe fundi patiuntur; tum vero fimul diffi- 
pum : à 

$. Af 1. Si Fufum ($. 449.) corpus, fri- 

efactum , evadit fragile, fixum, in aqua 

- non folubile, igni expofitum iterum fluens, 

, tum dicitur iftud trum ; & Operatio, 
qua hanc ipfi mutationem adtulit, voca- 
tur Z'itrificatio. | 

$ 4f2. Ea ipfa autem Zitrificatio (8$. 
prec.) eum in finem à Merallurgis infti- 
tuta, ut Merallum, in corpore folido co- 
ércitum, pondere fuo deícendere, & fefe 
feparare queat, vel &, fi ipfum Metallum 
in Vitri Speciem convertitur , Operatio 

Aermino technico vocatur Bvorificatio , 

Germ, 
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Germ. Z'erfcblackung ; Vitrum autem , quedl 
fic obrinetur , dicitur $coria, Germ.Scblacke,. 
$.453.Hancipfam immutationem ($.przec.)) 
| omnia quoque corpora fixa patiuntur, ne: 
furo quidem & Argento penitus exceptis. 
Inter ipía etiam volatilia quxdam patiun-: 
tur fe figi, & cum additis figentibus deini 
in Vitri formam abeunt. 

Scholion, Scoria quoque vocatur falina illa mala, . 
que obtinetur , fi Metalla ^ Mmimere cum F luxibus; 
Jalinis Ge reducentibus ($,1$9«ad 166.) funduntur: neque: 
tamen Scorig vocabulum tunc detota 1fla ma[fa intellzgs i 
debet , fed 1antum de particulis: vitrefactis , que inter: 
Sali moleculas berent , & ab bisope falutionis imi 
4qua C fütrationis feparari poffunt, | 

-$. 454. Szpe conducit, ut Scorificatio. 
($. 352.) in vafe perficiatur, quod Scoriam 
ipfam abforbet, Metallicam vero partem 
coercet : nuncupatur ea tum Cupellatio, 
Huic autem operationi dicata funt proprie | 
Cineritia ($. 168, 184, 185) 

$. 457. In Cupellatione ($ przc.) igi- 
tur infignem Scoriz attenuationem requi- 
ri, ut ca per vas tranfire queat, fponte | 
patet. [INeque huic negotio perficiendo 
aliud aptius datur corpus, prater Plume - 
bum, quod uti per íe in igne talem fubit 
attenuationem , ità cseteris ideo corpori- 
bus, in Scoriam tam fubtilem converten- 
dis, illiquatum hzc quoque co difponit, - 

$. 456. Dantur Terrxz, qua intimiore 

: In-. 
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.Inflammabilis. principii conjunctione in 
-Metallicum ftatum abeunt: quemadmo- 
dum & deítru&a Metalla, in fcoriam vel 
cineres convería, ejusdem materiei unio- 
ne in Metailicarà denuo formam redeunt. 
Vocatur hzc Operatio Aedactio. 

|... $.457. Omnia autem Metalla, & Semi- 
metalla hac Methodo ($. 456.) recuci 
poffunt, excepto Zinco ; quippe, quod , 
. jn cinerem exuftum , nullam Reductionem 

- admittit. Auri interim & Argenti mixtio 
cum nullo, haétenus noto, experimento 
radicaliter unquam diffoluta fuerit, hinc 

neque bina ifthzec Metalla Reductione per 

-Phlogifton additum ($. prc.) opus habent. 

Coroll. Huc ergo neutiquam pertinet illa 
fic di&a Redu&tio, qua peregrina, Metali:- 
cam formam faltem obvcelantia, aufferun- 

wur. E. gr. Sulphur , 4frfenicum, $aka &c. 

$.458. Quz circa malgamationen notanda 
funt, jam patent ex dictis ($. 65 ad 68.), ubi 
de Mercurio , tanquam Menftruo , cepimus. 

$.459. .Si corpori folido, fixo, vapo- 
tetenus, aliud volatilius eft adjungendum, 
requiritur, tum ut vapores Co&rceantur, 
ne hi nimis facile in auras diffpentur; 
tum ut corpus ipfam, quod penetrari de- 

— bet, ita fit collocatum , ut vapores , ab 

igne maxime agitati, illud.perpetuo quafi 

lambant. Klxcc quomodo acquiraniur, 
jam 


— 
e 
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jam ($. 153.) expofitum eft, ubi de Meri-- 
ftruis Acidis, tali modo ad corpora; prze-- 
cipue Metalla, applicandis egimus. Inde 
ergo hzc repetantür ; quum ftricté huc: 
pertineant, Quoniam autem in táli Ope- 
ratione plerumque Menftrui folventis, im 
pulverem redu&i , leviter hume&tati , unum 
Ítratum , dein corporis folvendi álterum 
Ítratum priori fuper imponitur, tuncque: 
iterum ftratum Menfttui ,  & fic porro; 
ftrarum fuper ftratum collocatur; hinc: 
vocavere hanc Operationem Artifices Cz-- 
mentationeim ex Ánalogia; quàm habet curii 
operibus GCementariorum , dum muros exz: 
ruünt.  . ! | 
$.460. Prater tamen Menftrua Acidai 
($. 153.), alia quoque corpora, volatilia; 
. tali modo ($. prac.) fixioribus corporibus; 
adjunguntur: fi nimirum non, nifi igne: 
validiore ; & diuturniore ; quo volatilià: 
diffiparentür, ejusmodi unio fieri poteft; 
sunc ; adhibita Carrientatióne, Menftruum - 
volatile ; addito infuper nonnunquam fi- . 
gente quádam álio; fub exclufa aeris li- 
berioris aCtione , áptum redditur, majorem 
jgnis violentiam fine avolatione fuftinere, 
ipfum vero corpus fic folvefidum fimul 
tadem ignis actione atteruaturh & magis 
àdapertum pulchré disponitur ad Men- 
ftruum volatile citius recipiendum. Sic 
Ar- 
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Aríenicum & Sulphur cum Ferro & Cu- 
pro commodius uniuntur, perque Acidi 
pauci copiam facile corroduntur, cui alias 
pertinacius refiflunt. Feírum purum, ta« 
Ji modo multo Phlogifto impragnatum ; 
mutatur in Chalybem : feclufa enim in 
hoc apparatu aéris a&tione vix ulla corpo- 
ra per violentiam ignis Phlogifto fuo pe- 
nitus privari poffunt & omnium quidem 
minime carbones 5. utpote qui, licet fint 
jn fubtilem etiam comminüti pulverem, 
in vafe negligenter faltem tecto fummam 
ignis vehementiam per dies fuftinent, ne- 
Que tamen in cinerem penitus exuruntur. 
At. nifi in hifce Operationibus jufto ignis 
regimine utari$, fruílra exípeétabis opta- 
tum effcétuin. | 

$.461. Quzdam corporaex fe Fixa, ad- 
ditamentorum. Volatilium ope, volatilia 
reddi poffunt; ita, ut diverfo ignis gradu 
.in ficcos vapores refolvantur. Quodífi Va- 
. póres fic nati colliguntur, dum fuper&cies 
corporis folidi frigidior iis opponitur, ut 
huic fefe applicent ; vocantur Sa£/fmaia; 
| ipfa autem Operatio Sub/imatió: in fpecie 
tamen tum maximé dicuntur Sublimata, 1: 
-€ruflam folidam formant; at fi fub rari 
faltem pulveris forma permanent, Z7ores 
audiunt. Perficitur Sabiimatio vel 1n Va- 
&s Claufis , qux: Methodus in omnibus 
| fere 
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feré Chemicorum fcriptis fatis explanatg; 
cít; vel in igne aperto, tumque in fpecie 
vocatur Geberiana, vel Glauberiana. Hac: 
quidem non adeo vulgaris eft, fed inter 
Metallurgos praecipue cognita; utpote im 
quorum Operationibus plerisque ea femper 
contingit, dum fornacum parietibus & 
caminis fefe adfigunt ejusmodi vapores;; 
& Cadmias Floresque fornacum formant: 

- 8. 89). : 
$.462. In vafis claufis prima methodo 
($. prac.) Sublimationes perficiuntur qui-- 
dem nitidiffimze; in primis, fi vaía vitrea: 
ferendo igni paria funt : fed Foffilia plurima: 
adhibito in vafis claufis extremo etiam! 
ignis gradu admodum refractaria fe ge- 
runt, ita, ut parum vel nihil fic de iis ob- 
tineatur; dum contra methodo pofteriore,, 
Geberiana, in igne aperto, accedente le-- 
niore ventilatione, mox in vapores refol« 
vuntur copiofos: prout experiri facile li- 
cet in Lapide Calaminari, Cadmiis forna- 
cum variis, & fimilibus. Ut vero Gebes 
riana ifthzec Sublimatio concinné adeo fiat, 
Floresque & Sublimata accurate colligan- 
tur; fingularis eo apparatus requiritur; 
commodiflime quidem: fequenti modo in- 
ftituendus. Furni Fuforii Operculo, lo- 
co Camini ($. 239. IN*. 4.), Olla magna 
figulina , intus non vitreata , npMH cM 
Su 


f. 
d i 


- 


-WKigurz, cujus fundus quatuor vel quinque 
 fóraminibus pollicaris fere diametri eft per- 
foratus$, fuper imponitur; ea quidem lege, 
ut patulum ejus inverfz orificium ab oftio 
. Operculi. recipiatur, fundus vero furfum 
- fpeter: huic dein alia fimilis Olla, paulo 
minor, in fundo perforata, eadem ratio- 
ne, quà Olla prima Operculo ;. invería 
fuperponitur: Olle huic fecundz deni- 
que, fi neceffum videtur, & tertia fimilis 
fimili modo imponi poteft. Commiffuris 
Operculi & Ollarum extriníecus lutum ap- 
plicatürj; non valde tenax; ut commode 
rurfus auferri , & Olla feparari queant, 


Ollz vel alia vafa ,. huic fini adaptata, . 


dicuntur ufitato termino Z/udili; vel djn- 
s dese. Msc doo mA deese p VR 
5 $463. Uflulatio, Germ; Róffen , vocatur, 
quando volatilia à fixis; per ignis & a€- 
ris concurrentem actionem, fíeparantur. 
—. Coroil. Convenit ergo hac operatio cum 
 Sublimatione ($. 461. 462.), fi volatile in 
vàpores refolutum colligitur: prout. bac 
ratione Sulphur & Arfíenicum ex pluri- 
mis Mineris obtinentur, ac depurantur. 
$. 464. Hac autem feparatio ($. praec.) 


nonnunquam fatis difüculter procedits fi 


videlicet totum compofitum eodem fere 
ignis gradu fluit, quo opus elt , ut volatile 
án aera difüpetur. Hinc tum requiritur 

i S ^ prae 
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precipué (t.) previa uftulandi corporis . 
comminutio fediocris; ut augeatur cjus 
fuperficies cum aére contigua: (2.) lenior 


ignis gradus: (3.) liberior aeris acceffus ; 


quippe qui vaporum eft vebiculum: (4.) 
fí in grumos majores fub Uftulatione coa- 
lefcit corpus, repetita tufione iterum in 
fuperficiem ampliorem reftitui id debet: 
(f.) Materies laté fit expanfa neceflum eft, 
neutiquam in acervum congefta. Retra- 
&aria vero ad ignem corpora faciliori ne- 
gotio uftulantur: ad hzc enim majore 
ignis gradu ftatim uti licet ; neque toties 
repeterida eft operatio. Cavendum tamen 
femper,.ne per Volatilia, dum diffipantur, 
fimul de fixis quid fübripiatur ($. 461.). 
Etenim hoc in plurimis cafibus, per nimis 


, impetuofüum Ignem , mox fub initio adhi- 


bitum, contingere (olet: quod ut impe- 
diatur, nonnunquam figens fuperaddi fo-- 
lec, de quo, fuo loco, fpecialius erit a-. 
gendum. . 

$.465. Calcinatio ab Uftulatione ($.463. 
464.), ratione modi operandi , parum differt, 
fed folaummodo refpe&tu finis. In Calcina- 
tione enim , tametfi fzpius ca diffipatio- 


nem: volatilium habeat comitem, attamen 


folummodo refpicitur ad corporis commi- 
nutionem .fubtiliorem. | Obtinetur. hinc 
ejus opc, vel ut corpus fub 1pío Calcina- 

tio» 
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.* tionis igne ftatim in pulverem dilabaturg 
vel faltem facile fatiscat, fi poftea aer hu- 
midusj aut aqua, accedat, quod in Lapi- 
dibus Calcareis accidit ; vcl ut flexilia fra- 
gilem induaDht texturam, prout in Metal- 
lis obfervare licet; vel denique ut durifüi- 
fna. findantur , ficque poftea commodius 
fe confrinei patiantur: quo in cafu fpe 
conducit Calcinatis etiamnum fervidiffimis 
frigidam fubitó adfundere. Exemplo funt 
Silices &c. Nonnunquam per addita- 
menta Calcinatio felicius perficitur. Sic 
Stannum, per additum Plumbum, acce-. 

. dente intenfiore igne, cito in calcem vel 

, €inerem fatifcit. | 7 orf 
Corell. Patet hinc iisdem 1n Calcinatio- 
ne encheirefibus opus effe, quibus in Uftu- 
latione ($ 464.); & nimirum illa per vo. 
latilium feparationem perficitur: fecus ta- 
men in aliis. 


Scholion. 4mbe be Operatzones ($ 463. 465), 

29» magnam affhmitatem » plerumque inter fe confune 

duntur 5, ut. Calcinatió quandoque Uflulatso , bacque 
vice verfa Calcinatio wocetur. 


$. 466. Corporis compofiti, ad ignem 

. liquéfcentis , pars quadam fi feparatur & 
reliqua parte, ca quidem lege, ut altera 

párs inferiora petat, altera vero fuperna- 
| DE tCts 
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tet, dicitur Operatio ifta Precipitatio fu- 
foria , Germ. rockene Scheidung. Pars infe- 
rior, gravior, vocatur Aeguiws. —. 

$. 467. Hac Operatio ($. praec.) feme 
per fere addito eget tali, quod mutuum 
inter partes feparandas nexum , hoc eft, 
vim menftruam, cujus ope altera alteram. 
folutam tenet, tollat. E. gr. Regulina 
antimonii pars ($. 16.) & fulphur Mine- 
rale ($. 128.) fefe invicem folvunt, & con- 
ftituunt Antimonium crudum ($. 145.) ; 
neque folo igne, absque Reguli deftructio- 
ne, feparari rurfus a fe mutuo poffunt: fi 
autem additur Ferrum, Cuprum, Argen: 
tum &c., qux a Sulphureavidius penetran- 
tur ($. 147. Coroll. 3.) , & in ftatum Minerz 
ficrediguntur ($.332.) ; tunc Regulus anti- 
monii a Sulphure liberatur, &, quia gra- 
vior eft additamentis illis cum Sulphure 
nunc jun&is, fundum petit. Ejusmodi. 
Przcipitatio fuforia accidit in Vitrifica: 
tione ($. 4f 1.), Scorificatione ($. 452), 
& Cupellatione ($. 454.); dum pars altera 


^ abit in Vitrum feu fcoriam, pars altera, 
fi adeft, Metallica , formam Metallicam. 


adhuc fervans , in fundo vafis fphazrici 
coligitur. Argentum ergo & Aurum, 
/Vitrefactioni perfecta: vix obnoxia, refi- 
dua manent femper, atque hinc in Gupel- 


id 
- 
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* latione, tametfi minima quantitate adfue- 
rint, Ícorià abforptà, nitidé oculis fefe 
fiftunt, quorum tantillus regulus alias fub 
ingenti fcoriz mole fepultus latuiffet. Ne- 

ue minus omnia fere alia Metalla, fic 
dia imperfecta, Praecipitationis fuforize 
ope obtinentur; nifi forte pauxillum Na- 
tivum, vix tamen veré purum dicendum, 


B. excipi "Valls: "Ceterum enim omnia:welcin 


forma T'errz habentur , vel in forma Mi- 
nerz folida: priori in cafu fufione íola fit 
Vitrum: in pofteriore, fi Sulphur & Ar- 
fenicum , qua *una cum Metallica parte 
Miüeram conftituunt, per Uftulationem 
($. 463.) diflata funt, Miuera in igne pu- 
ro, absque Phlogifto oleofo, fit Vitrum, 
cum lapidibus terrisque non Metallicis vi- 
trefactis mifcibile: accedente autem Phlo-- 
gifto hoc Vitrum; Metallicum, in formam. 
Metallicam reducitur , & quam diu fub 
tali forma eft, cum Vitro reliquarum fpe- 
cierum uniri refpuit , fundumque hujus 
petit; excepta faltem admodum parva e- 
jus quantitate, qua per Vitri lentorem 
retinetur. Heic ergo Praecipitans revera. 
cft Phlogifton. lllud namque corpus, 
quod iftum nexum tollit, quo fublato 
ei Praecipitatio, vocatur Precipi- 
; Germ. Nieder- Schlag. 
^s 468. Quodfi ea cft Minerarum , vel 
$23 MEC 
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Mixturarum Metallicarum natura, ut,al- 
tera carum parte ad ignem fluente, pars 
altera, magis refractaria, adhuc folida per- 
fiftat; tunc prior, igne leniori fufa ex al- 
terius interílitiis effluit, ficque feparatur. 
Quz feparationis fpecies vocatur E//guatío, - 
Germ. Saigerung. | 

$. 4690. Ut hzc Operatio ($. prac.) per- 
ficiatur ; requiritur ( 1.) diverfa partium 
mafiíam conftituentium fluxilitas. Plum- 
bum v. g. cum Cupro magno igne confluit 
in unam maffam; mediocri vero igne am- 
bo íefe invicem non folvunt : fi autem 
maffa ex ambobus confufis nata leniori 
dein igni in plano inclinato exponitur; 
tunc Plumbum folum liquefcit , & Cuprum 
fragile, fpongiofum, factum in forma fo- 
lida perfiftit. Hzc feparatio tamen non 
adeo perfe&té fit, quin pauxillum Plumbi 
in Cupro permaneat, Cupri vero aliquid - 
à Plumbo fubripiatur: hinc.requiritur, ad 
hoc experimentum , ut non nimis parca 
proportione hac Meralla inter fe mixta 
fint: fi enim una. millefima Plumbi pars 
Cupro effet admixta, aut vice verfa, Eli- 
quatio ex votis non fuccederet. : (2.) Opus 
aliquando eft additamentis; quz vel vim 
defiruant, qua particulg diveríz inter fe 
cohzrent , vel & aliquando materize fluxum 
faciliorem concilient: neque enim reliquo- 

rum 


é 
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:.rum Metallorum  mixturz absque addito 


^. fic per Eliquationem feparabiles funt, uti 
.. mox de Cupro & Plumbo memoravi. E. 
: gr. Aurum, Argentum & Cuprum, inter. 
. "fe confufa, quocunque ignis gradu: con- 
juncta perfiftunt: hinc ut Auri & Argenti 


Vit 


ex tali mixtura fiat Eliquatio, additamen- 
tis opus eft fimilibus, ac in Przcipitatio- 


9 ne fuforia ($. 467.). Sulphur quidem , hoc 


in cafu fuper additum, Cuprum disponit, 
ut Árgentum & Aurum dimittat : at fi. 
bac duo, uti plerumque obtinet, parcio- 
re copia, infigni Cupri quantitati inter- 
mifta funt, ne fic quidem feparatio eorum 


— acquiritur: praterquam enim , quod idem 


heic verum fit, quod ante circa Eliquatio- 
nem Cupri & Plumbi dixi ($. 469.) , Sulphur 


.€tiam Cuprum eodem feré ignis gradu fluxile 
reddit ,quo Aurum & Argentum liqueícunt. 
. Quare tunc infignem copiam Plumbi fu- 


peraddere oportet ; ut hujus ope Aurum 
& Argentum leniore ignis gradu. folvan- 
tur, & fic quafi e Cupro eluantur. 

$.470. Hz duz ($. 466. 468.) Operationes 
in Metallurgia fummi ufus funt: per eas 
enim minutz Auri & Argenti portiones 
ex magna aliorum Metallorum mole, abs- 
que magnis impenfis , feparari poffunt: 


| id,.quod ha&enus nulla alia methodo, 


cum emolumento, cfhcere licuit. Interim 
o4. haud 


UTC Tp T -—MLU C HGBEBNODUETM USC CTPRPERE SEE qum 
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haud tamen ita hactenus exculta íunt; utj 
in quibusvis Metallorum mixturis Przci-- 


| pitatio fuforia & Eliquatio ex votis fucce-- 


dant ; unde ad feparationem obtinendam 


'plerumqne Metalla vilioris pretii funt de 


firuenda, — 
$.471. Solutiones Humidas dicimus, fi ini 
fluido aquofo, vel maximam partem aquo-- 
quo:o5 HISH d 


ío, aliud corpus per minimas particulas: 
ita diftribuiturs, ut ambo fimul in liqui-: 


dum aípectu homogeneum abeant , quod 
fine feceffu per Filtra quacunque tranfit, 
é cujus qualibet minima pars proportio-. 
natam Solventis & Soluti in fe continet: 
quantitatem.  Ijusmodi Solutio Humida. 
eít e. gr. Auri in Aqua Regia; Argenti in. 
Aqua f'orti; Salium omgpium in Aqua. 
fimplici. Pa. | 

$. 472. Species illa Solutionis Humidz, 
qua Argentum ab Auro per Aquam For-. 
tem feparatur, vocatur Ozartatio, & fin- 
gularem meretur confiderationem. — Si vi- | 
delicet Argentum & Aurum [in unam maf- 
íam funt confufa, & Aurum conftituit, 
efpectu ponderis, non minorem partem 
otius mraflz , quam unam tertiam ; tum 
Aqua Fortis optima , fuper adfufa , non 
valet Argentum folvere: fed (i huic maffze 


ad ignem liquefcenti plus additur Argenti; 


tum demum frigefattz: adfufa Aqua Fortis 


inde 
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; inde erodit Argentum : id quod tantó qui- 
| dem validius fit, quo Auri quantitas una 


:J 


. tertia parte totius maffz minor eft. Do- 


. cuit autem experientia ,. Aquam Fortem 
. promté fatis Argentum Auro miftum fol-. 
4 Vere , fi Aurum unam, Argentum tres 
. quartas mafífz conftituat partes: quin & 
* in tali proportione , fi non nimis impetuofe 
».perficiatur folutio, Aurum retinere folet 
figuram illibatam, quam habuit tota mafía 
. ante folutionem ; ut ideo tunc nullus me- 
..tus fit, ne in ramentula difcerptum Aurum. 
| ex parte diffipetur: id, quod vix cavere 
licet, fi Argentum, ratione Auri, tres 
-—. quartas excedit partes, Quam ob rem Ar- 
. tifices femper exacté modo dictam propor- 
. tionem fervare ftudent: unde & nominis 
- Quartatio fponte patet ratio & ortus. — 
Coroll, Facile nunc ex dictis ($ prac.) 
colligitur, quam fallax fit Auri ad Lapi- 
dem Lydium affridi per fola Aquam For- 
tem examen ($. 303 J. : 
$. 473. Éduizoratio , Solutionis Humidz 
fpecies ($. 471.7, vocatur, fi falina pars 
adhzrens folido , in aqua non folubili, per 
fluidum aquofum folvitur, ífolutio vero 
. dein quiete, vel trajectione per Filtrum, 
a folido reliquo feparatur, idque toties re- 
petitur, donec acris falini nulla fenfibilis 
copia amplius fuperttes fit. 


$y $.47]- 
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$.474. Requiritur in hac Operationg 
($. prac.) corporis edulcorandi per Com- 
minutionem aucta fuperficies ; ut folutic: 
«o citius procedat: quem etiam in finem 
conquaffatio vel.agitatio ciim. baculo fu-- 
peradditur; ut omnes corporis edulcoran-- 
di particulz, alioqui fundum petiturz,. 
cum fluidi abluentis particulis. undequa- 
que conciguz fiant: quo artificioomnes fa- 
cilitantur Solutiones. Quin & aqua non- 
nunquam fervida requiritur: calor eninr 
falinas Solutiones ob motum, quem efficit, 
inteftinum ,  & rarefactionem , — egregie 
promovet. | 
$.47$5. lNeque tamen perfecta unauan 
falini ablutio ifta methoio ($.474.) obti- 
netur: nam, cum quzlibet Menttrui pars 
proportionatam folvendi in fe contineau 
quantitatem ($. 471.); ejusdem autem 
Menftrui aliquanta pars femper in Edulco-. 
rando reftet ; fole clarius eft, proportio-. 
natam falini partem, remanenti Menftrui 
quantitati refpondentem, fimul remanere. 
Pro exemplo fint Cineres Lignorum, (alfi, 
alkalini : hifce affundatur aqua fervida; 
ebulliat bacc aliquamdiu cum iftis ;. deim 
decantatione, vel percolatione, Lixivium 
feparetur : reftabit ad. minimum | quarta: 
Lixivii pars intra Cineres ; coníequenter: 
proportionata etiam ipfius falis foluti par- 
t1- 
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stícula: recens aqua affundatur, & decan- 
tetur: iterum , quamvis longé minor, fa- 
Jis copia ob eandem rationem Taperftes: erits 
-& fic porro in infinitum usque. Unde 
faltem tot vicibus operatio eft repetenda, 
ut tandem infenfibiliter parva tantum par» 
"ticula fuper fit. 
^. Ceroll. Hinc patet, cur calces Auri & 
Broenti , per acida faCtz , toties magna 
«eum jactura, reducantur: —Acida enim 
;etiamnum adhzrefcentia, impetuofo igne, 
aperto przcipuC, agitata , multum Me- 
-talli fecum abripiunt, ipía Aqua Forti ne- 
quidem excepta, quz tamen figens dici- 
tur, & revera figens eft, fed certis modo 
limitibus. 

$. 476. Precipitatio. Humida , Gen. 
Fállung , dicitur, & corpus, quod via ha- 
mida folutum eft. ($. 471.), rurfus de Sol- 
vente excutitur, ut vel menfítruo innatet, 
vel fundum petat: quz excuflio plerum- 
que forma pulverulentà fit feparatio au- 
tem Menftrui à Przcipitato dein perfici- 
tur Decantatione vel Percolatione. 

$. 477. Peragitur ifthzc Operatio (5$. 
prec.) vel per Menftrui folventis, ope le- 
nioris ignis, factam abftractionem feu eva- 
orationem de corpore íoluto fixiore; 
vel per additum tale, quod ab ifto Men- 
ftruo avidius folvitur: ut fi unum Metal- 
| lum, 
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lum, in acido folutum, per alterum M! 
tallum, vel per Sal Alkali, przcipitatu: 
v.g. Argentum, in Aqua Forti folutum 
per Cuprum, Cuprum per Ferrum, Fe 
rum per Zincum, omnia vero Metalla | 
Semimetalla, pro parte, vel in totum 
per Cineres Clavellatos , Salia Volatilii: 
Urinofa. Denique fit etiam Przcipitatt 
per talia adfufa, qua nec fola , neque cuu 
Menftruo corpus folutum continente con 
jun&da, corpus iftud folvunt, vel falte: 
alio modo, aut & minore quantitate fo 
vunt , quam fi prius Menftruum purum ai 
hibitum fuiffet. In primo cafu fit totali 
Przcipitatio: uti videre licet in Precip: 
tatione. Argenti ex Aqua Forti per Spir: 
tum Salis. In altero fipingens turbatio (| 
Pracipitatios fed mox fubfequitur iterat 
folutio: prout accidit, fi Ferro, in Aqu 
Forti foluto, fub debita encheirefi additu: 
liquor meraciffimus Salis Alkalini fixi: aj 
tum plerumque pars quadam remanet 
quz haud iterum plenéfolvitur.  [ntertic 
cafu Pracipitatio tantummodo fit partia: 
lis; hujus exemplum efto, ft Mercurius: 
in Aqua Forti ad faturationem usque folu 
tus, per fal Commune ,. Ammoniacum 
aut horum Spiritum Acidum, przcipita: 
tur. Prazcipitatio quoque nonnunquam fij 
per folam quantitatem addit;  diluenti 

| aqua. 
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águz: qualis fit cum Antimonii Regulo 
in Spiritu Salis Marini, vel Aqua Regia: 
foluto: hzc enim Menftrua iftud Semi- 
metallum non folvunt , nifi fint concen- 
trata. : | 

-.$.478. Omnis hzc Przcipitatio (s. 473.) 
adjuvasur modico calore ; quo videlicet 
efhcitur, ut przcipitáns co facilius Men- 
ftruum ingrediatur. Dein, fi primam fpe- 
ciem exceperis, copia aqua diluentis opus. 
eft infigni: plerumque enim illico, ác 
precipitans additur, paftaceam fere coü- 
fiffentiam induunt folutiones concentra- 
tiorés; qua impeditur, quo minus przci- 
pitans equabiliter mifceri queat folutioni, 

$. 479. Solutionibus hümidis ($. 471: T. 
adnecti poterit E/atriatioy quae fit, fi foli- 
da, in aqua non folubilia, per aquam va-- 
lide motam a fe invicem feparantur, ut 
leviora & fimul fubtiliora ab aqua abri- 
piantur, graviora vero & folidiora, magis 
quippe refiftentia, in vaforum fundo re- 
maneant, Vidceantur fupra de hoc operé 
dida ($.337). .—— 
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$.480. Efv&a Artis Docimafticz pris 
maria funt Metalla, Semimeralla, & alia 
. Foflilia depurata , ab heterogeneis, qui- 
bus implicata a Natura exhibentur, íe- 
"gregata: €ó enim tendit, quidquid Doci- 
maíta molitur. Patebit hoc in Praxi fe-- 
cütura clarius: unde nunc ad fingulariai 

non traüfibimus. | 
$. 481. Ncque difficile hinc eft collige-. 
re, quanti U/as atque Nece[fitatis fit ifthaec: 
Ars, quz, dum in Mineralium cognitio-: 
nc, feparatione , & adpropriatione ad ufusi 
humanos verfatur, infinita fane commoda; 
Chemicis, Mechanicis, Medicis, Phyfi-: 
cis," Metallurgis,, &c. praftat. | Eft Do-. 
cimafia nonnifi concinnior Metallurgia., 
Cui igitur hujus perfpecta eft utilitas, du-. 
bitare 1s de illius ufu non poteft. Nifienim 
per Operationem Docimafticam ante de-: 
tecta fuerit Mineralis inventi indoles; quis 
aufittantosfumptusad majorem apparatum 
conftruendum impendere? Id, quod 
| pra- 
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precipue de Argento, & in hoc latente 
 Auro,intelligendum eft; qüippe que Me-? 
talla plerumqüe aliis Mineralibus adeo im- 
plicata hzrent, ut folo adípectu non pof- 
fint dignofci. : 

$. 452. Dein omuibüsetiam aliis Artibus, 
in quibus cognitio mixtionis vel puritatis 
Mineralium, horumque vel depuratio vel 
vàrià per artem compofitio , fequiritur, 
neceffariam fefe facit Docimafía. Hinc in 
 Medicinz praecipue illa parte, qua Mate- 
ria Medica audit, ufus ejus eft infignis :plu- 
rima enim Mineralia in ufus vccantur Me- 
dicos: hzec autem, tanquam Inftrumenta 
per quz agit, cognofcere debet Medicus; 
nifi periculum facere velit zeque nocendi, 
quam jüvandi, vel plane nihil agendi. ld 
facile concedet, qui novit, quam occulte 
Íape teterrima Venena Mineralia, qualia 
funt Arfenicum , Cuprum, Plumbum &c 
abfcondita fint in omnibus Mineralium fpe- 
ciebus: ut ideo omnia, qualiacunque fint, 
antequam in officinas Pharmaceuticas re- 
cipiantur, rigido prius examini Docima- 
Ítico fubmittenda forent. 

$. 483. Sed maxime inanem impendunt 
operam ,qui, Docimafticz Artis ignari, A]- 
chemifticas conantur inftituere operationess 
cum ha inter alia & perfectionem Merallo- 
rum, éceorum intimiorem cognitionem, pro 

Ícopo 


.388 DOCIMASIZE;EL 
Ícopo habeant. Etenim vix magis ridicu:- 
jum quidquam cogitationibus fingi poteft; 
quam Metalla ad majorem perfectionem 
puritatemque deducere velle, atque inte: 
rim vulgarem corum cognitionem & fepa« 
randi rationem , quo titulo abje&é Doci:- 
mafiam compellant, ignorare. "Unde nori 
mirum, quod futiliffimis Proceffibus ma: 
gnas fzpenumero divitias diffipent fumii- 
. venduli. EE 4d 
. $.484. Ad Artem Vitrariam quoque ufu: 
Docima(iz fefe extendit; fi videlicet Vi« 
tra Gemmarum colore inficere quis velitt. 
Ur enim hoc perficiatur, calces plerum:- 
que Metallorum requiruntur ; quia cujuse 
libet Metalli calx. fpecifico colore tingii: 
vitra, € quidem minima, qua additur, copia: 
Quarc ut certus & defideratus prodeat co» 
lor ;opus eft, ut Metalla fint quam puriffii. 
ma: atqui hoc fine operatione Docimaftii 
ea perfiei nequit: millefima enim pars Me: 
rali ubi fefe immiícuerit Fritz , ex qua 
conflatur vitrum, hoc eft Mixtioni faliunr 
& filicum, [quibus nonnunquam Lythar: 
gyrum aut Plumbi calx fuper additur; 
mox colore tingitur vitrum , quod cryftali: 
linum , excolor, debebat effe. Si ver« 
colorem certum in vitro defideras per Me: 
talh cujusdam vel plurium additionem 
producendum , aliud Metallum tantilla co? 

: pi 
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THEORETICA E 


pia (efe imiulcene hunc dduiodum 1 immti- 
Fat: hinc tanta difficultas e(t puriffiniunt 
tubini colorem vitris conciliandi. — 
ve $48y. Sed &ininftituendis Experimen- 
& tis Phyficis, maxime Ignis naturam & cf- 
| fe&um in Corpora Mineralia refpiciene 
tibus, abfolute neceffaria eft Docimafiz 
| cognitio; ut fcias, an purum iftud Corpus ^ 
; habeas , quod éxploras , in mihus: nifi 
: caufam incertam pro certa indicare, &, ex- 
- perimento fimili dein repitito, alium at- 
- que alium exfpe&tare velis eventum. | Pof- 
'fem heic multa pro, demonftratione hujus 
gafferti adducere; nifi cogerer fimul, qu: 
72 plurimis tanti zítimantur, & fpeculatio- 
nibus miré authores fuos delectantibus . 
"otnantur, experimenta, horumque eveüs 
stus, haud fané absque fundamento in dus 
"biam vocare aut plane annihilare, . Soa — 
Boiceau-fat! cov E Se 
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FIGURÁRUM : 
EXPLICATIONES/ 


T XASB, T. 


j "IG. 1. Piftillum , 240 Cupelle tun- 
I duntur , Germ. Münch diczum. 
a. b. Manubrium ejus. ligneum, 
| quod intra cylindrum cavum partis 
| uferióris auricbalcee frmatum eft. 
C. dae Ing; "urichbalcea pars Piflilli, 
que m dnnulum Fig. YT. cineribus 
unpletum inprimitur, ut formet ca-. 
Uu (9 marginem fuperzorem Cupel- 
| le (6. 177-). e. eff fegmeutmm Spbe- 
339 ricum politiffmum , cavitati Cupel-. 
£e refpondens. d. f. eff margo promi- | 
uens, Cupelle marginem formans. | 
c.g. eff Cyliudrus cavus, manubrium 
a excipiens. T | 
Fig. IL Annulus aurzchelceus , Germ. 
Nonne, fecundam fectionem perpen- 
dicularem depitius, conum trunca- 
Ium referens, fuperids C0 imferiüe 
apertus, qui cineribus, per Cut. 
Lum Fig. 1. comprimendis , impletur: 
( li- 
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Jiuee £unclate defigmant, quam pra- 
) fund? Piflillum sutrudi poffe debeat, 
.— antequam ejus margo d.£. latera 4u- 
ou Hubs ditingat. |— : 
Tales Zuuulos cum vefpoudentibus *P;- 
Jlillis tres, vel quatuor , paratos — 
babere convenit magnitudinis diver- 
Je, quorum animis foriet Cupel-. 
Jan ". pollicis diametri exterioris , 
|. "maximus 2 pollicum ($.177.) 
Fig.IlL E// Cupella perpesdiculariter 
aed. c... ah 
à. b.c. eff cavitas metallum coe&rtens. 
d. Fundus: ($. 176.). | : 
Fig.IV. d. Pyxis ex Jamiud aurichal- 
ced , fuperius aperta, diametri. 
o. pollicis, altitudinis 3 pollicum. 
à. b. Operculum, quo clauditur, cri- 
 6éro denfo, fetaceo , C, fuperius, 
m[irutium, per cujus poros cineres, 
quibus Pyxis impletur, exeuti pof- 
. ftt. (Q. 178.).. 
Fig. V. Piftillum Zigzeum fimile Fig. 1: 
(v gro Tefhis conficiendis. 
2 b.c. Convexa pars, qua cavum Te- 
P 2a /a- 


292 FIGUR.ARUM- | 
|. farum formatur. x "i 
* Fig. VI. Annulus cavas , ligueus, per-] 
peudiculariter diffe&tus qui maf 
argillaced impletur, Aunulo F. erreo 
a.a. b. b. cimus, dum materies itfi- 
6us adigitur, ue diffiliat (0. 187. a4. 
191I.). 

F dun T'efta Seoriftcatoria, per- 
pendiculariter diffetía, cujus dia- 
"eter circiter ftt 2, pollicum, 

a.b. Fuudas, Quo iuflrutia eft, angie 
flor; ut ab ge citius incalefchr. 

! (6. 186.). | 
E^ c.d.e. Eur cavum. 
L "  FEriG.VII. Cineritium "agus, anuulo 
ferreo h.i.k.l. Zuclufüm., Re id 
a-b.c. Cawitas Ciseritii, fegmentum 
óphericum referens , quam ambit 
margo d.e.f.g. | i 
h.t. k.l. denulus ferreus, qui ciueres | 
 €oercet. (6G. 185.). 
FiG.IX. Culter, /ecuud2m fegmentum 
circuli curatus, quo Cineres com- | 
Areff exicinduntur , ut frat cavum: 
Ciueritii Fig. VIIT. 
a. Ejus Acier. T | 
b. Dorfum. . c C. d, 


A 
3 


vx 
B. 

ia 
Lt 


3 * 
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,c.d. Manubrza duo, quibus apprebeu- 


ditur (0.184. N.3.). 


.Fig. X. Manus rotaus Globum Z- 


/ 


gueum, m, poltum , quo Cimeres 
offrum. ficcz , Cavo Cinerita fuüper- 
uufperi, apprimuutur, ut cavitas 
reddatur nitida. (Q. 1384. N. 3. & 4.). 
FiG. XLI. Cineritium aus, 22 "Patet- 
la figuitia a. b.c.d. formatum. 
e.Lg. Ejus margo. (6. 184.) 
h. GCavitas $pbzrica ($. 184... 
Fig. XII. Piftillum Zigzeum ,. denta- - 
£Umy, quacum cineres, im patellam. 
 Juulinam  immifri, comprimuutur 


»(O-E84- N.2.). 


-FiG. XHI. Modulus femi-cylindricus 


ro Fornice * Docimaflico forisando. 
a.b.c.d. Ejus *Dorfum convexum. 


| c.g.a. T anum poftermus. 


k 


h.d.e.£. lanum anterius. 

h. Foramen in plano anteriore, 1m quo 
firmatur | 

p. Cochblea ,, qua. .:Modulus | extrabz 
queat, dum Moduli S Dorfum, | (9 
J^ Janum pofterius , argilla compre[- 

| f& obducta funt. (6. 199. N.200 ). 

E» qs Fn, XIV. 
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Fic. XIV. Modulus Concavus, 4uo,;, 

| 4d priorem Modulum (Fic. XIII.) 
applicato, citius, €9 folidiores For-. 
"ices couficz poffunt. | 

l. Cavitas femtcylindrica, priore Mo-- 

* dulo convexo (Fig. XIIL), pro craff-. 
zie Foruicis conficiendi, major, Cujus: 
area cava tnaterie argillaced. obdu-- 

QUI UC be C UU ga ! Qu 

m. Ziffer pofferior, ubi Fornix claudi: 


debet. | 
r. Ziffer anterior, compreffoni ferviens.. 
il. kk, Due Cocblee, quarum Matri-. 
ces fuut iu pofleriore Affere, ut adi 
Je invicem anterior (S poflerior adi-. 
| £4 pofput.- v e 
o.n. Jffer fuperzor , pavimeutum For-. 
quets faciens , qui ut vim Cocblearum: 
g. g. eum matricibus fuflinere queat, . 
transverfalt alio afferculo, dq, /u- 
nitus eft. (6. 200.). Rr ere 


/oOACB; aL T 
Fis.L  Fornix QDoeezmafficus , favi- 


- "ento fixo infirutius, anterius C9 
| ad 
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JL «d latus confpicuus. ($. 194-). - 

- Fi.Il. Fornix Docimafticus, pavi- 
mento mobili faper impofitus , facie 
pofteriore €8 laterali repre fentatus. 

Fic. HI. Fornix Sphereideus , qui Cz- 

" geritio majori, annulo ferreo inctu- 
fó. (Tab. I. Fig. v111.) fuper impo- 
aitur (6. 201.). : 

Fic.IV. Modulus Zigueus, eui drgi- 
^ Jacea ma(Ja pro coufrciendo Pornice 
 é$pherideo Fig.rir. fuper apphica- 

e x: (6.201. 

Fic. V. Patina ve/ Crucibulum 4/2 
rium , pediftallo fíxo, latiore, zn- 
fiructum, quod fracipue ad mineras 
Cupri ( Plumbi examinandas in- 
| fervit. (6$. 202.). 

- Fic. VI. Patina forza, fuperius tri-- 

—— goua, effufini maf[e liquefatt ape 
rata. (6. 202.). 

Fic. VII. Modulus Zzgseus cavis , per- 

- pendiculariter diffeélus , annulo fer - 
reo cintlus, in-medio bifidus, ut, 

- annulo ferreo ablato, dilabatur. Iu 
boc formantur Patine parve. Vig.v. 


($. 203. | P 
T'4- Fic. Vill 


Jai. LEE amPR-. P 
* LÀ 
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Fig. VIT. Piftillum » 44 Moedulum 


ig. VII. Perfiuens, quo formatug 
cavitas Patinarum, Fig.v. (6. 203.)) 
Fic.IX. Modulus Ceons, Paripn;s riz 
co gularibus Fig. v1. comficieudis apta-- 
—O s, fimiliter fecundom altitudineum 
dijetfus,auntlo ferreo cingendus, adi 
quem Pgtillum faile, ac WF 1g. VIII.. 
pertinet , cujus tamen Aferior pars,, 
tPatine CAUU formans, Pyramidenn 
Iriangularem veferre debet. (00093 
Fic: XS ASB. "esit Opercula ,, 

quibus Crucibula G Patiue operiun-- 
tur. (6$. 208.). T 
Fic. XL. Ef? Cucurbitula feparatoria 

(9.209), . fuperius ebartaceo obtu-- 
racuito munita. Mog Lr T 
Tia XIL lripus, ez; Cucaurbitula 
Fig. x1. zsfiftit. (9. 916.). 1t NES 


Fic.XIHHL Catinus Cupreas Edgro. - 


TaÍorIN$,pro abluenda calce Zrgen. 
Hper Cuprum ex qua Forti pras 
Upitatá, (G. 211.) — ! 
Fic. XIV. Catillus aureus pro Auro, 
€x quo Argentum ber Aguom For. 
PUR erofum fuit, caudefaciemdo. 


(.212.). Fic. XV. 


] E XPL ICATIONE S. 29j 
- "FiG.XV. Tripus ferreus, i» 2uo Ca. 


Lllus Fig. xiv. /uspenditur (0.213.). 
— Fig. XVI. Situla Lavatoria Jgued , 
(s Vel figulina, ad leviores parizculas | 
miners adberemnter fer aquam a- 
&Juendas , mavicule fimilis, eden 
circiter longa, aliquot pollices Lata, 

.. 09 profunda, cujur Pofirema altior 
(0 pars locomanübrii iufervit. (6.214.). 
Fic. XVII Pyxis Zgzea Granulato- 

E 9 (025). s llt on 
» Fic. XVIII. Machina Granul&o;ia 5 
— Oylindrica , fuper impofita Vaf agtta 
"mpleto, fic ut inferiore fua parte 4- 

' quae imtnerfía fit... Fluic votatae Mez 
Ta um granulandum fuper affundi- 

do mco OH RNPRS n | : 

Fic. XIX.- Conus fuforius Cubreus, 
—— vel ferreus. ($. 220.). i; 3s 
Fic. XX. Infundibulum fro Lngonui. 
|. &àus Metallicis. (6. OPAC RARE ! 
Fig. XXI. Infundibulum, Jegmeutis 

— éphaericir infiruilum ,. pro Regulis 

. 4Metalücis im Cupellam gonendis., 


| (8. 224). 
SES TAE. 
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TAB. III. 


Fic.I. Furnus Docimafticus. 
aa. bb.cc. Corpus Furz *«Docimaftict 


VETT CEU 
d. Ejus iu Faftigio Apertura. (Ibid. 
SUN IO | | 


c. Porta Cinerar;. | * 
k.k. Palvae mobiles , quibus Porta 
claudz pejfit. E | 

f Porta fuperior, Fortici contigua, 

— qui interius, uma cum duabus Cu- 
pellis , in fuo fitu confpicuus eft. 

].l. Fa£vae mobiles, quibus Porta fa- 
perior claudi poffit. jT 

m. Foramen oblongum iu altera valoa. | 

n. Foramen femicirculare 77 aftera, | 
ger quod, claufd porté, n Fornicem 
zutrofpict poffit. | 

c.g. h.h. ii. Bracfeae ferreae, furno 
affixae, facientes znter fe(9 pario. 
es furni crenas, 28 quibus Value 
portarum ver: pof nt. 

0.0. 22ue fóramima, quibus fftilia 
duo, in parte pofteriore furni facia, 
refpondent , per quae duo DBacik 

ferrei 


p 
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ferrei transimittutitur pro füftinendo 

Forse. | 

| P. Foramen orbiculare, zt parte fura fa- 
perire patens, ut mediante bacilho 
ferreo cimeres 9. pruuae circa For- 
uicem moveri poffint. 

q. Operculum, quod inter bratieolas 
recurvatas c. c., Jateraliter Furno 
affixas , autror [gm (9 retrarfum 710- 
veri poteft. 

r. Pegmentum Cylindricum Operculo q. 
Juperins adfexum, ctii "Tubus ferreus, 
Camini loco ferviens, imponi  peteft. 

Ss. ZInfae Opercuis. 

t. Tubus Conicus, fegmento Operculi | 
r. f/aperzmponendus, pro :gue inci- 
tando, Caminz loco iuferviens. 

Fic. ll. Tendicula Bifida quadrata, 
im altitudine marginis fuperioris 
"Porte Cinerarii Vig. 1. e. zutrinfe- 
càüs locanda , cui Prismata ferrea 
fn Craticula füftinenda , (9 Lutum, 
quo furnus interids obducitur , inni- 
tuntur, 

Fic.HL Ef Sectio Farm Fig. t. per- 
|geudicularis, tranfiens per mediam 


f4- 
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faciem anteriorem € poflerzorem , utt 
pateat. Furni difpofttzo znterua, tan 
quam [i.a latere antrofpiceretur. 

Fu. IV. Furnus | perpendiculariter: 
- diffettus , tranfeunte Secizone per u— 
irumgue latuss u£ foflatur iuterior: 
conflttutio, tauquam [f anterius vell 
pollerius iutrofpiceretur. | 

E V. Modulus 5 HEHS E/Apticus,, 
fecundum quem Purui Fig. fequ. zz-- 
ferius cavum formari debet. —— 

a. Pars ab /feiffa , Operculum Fig. VII. 
formaus. uferius extremum fima. 
liter truucatus , ut fat corpus lure. 
ni. 

mi V]. Furnus fuforius,  fécudum: 
modulum Vig. V. efiórmatus. | 

d. 4fuuulus ferreus, ad margimem. fur- 

si adplicatus, ut Latum, quo intus. 
obduécius efl furnus y^ ;' €0erceatur..- 
Sumus ei$ ad imam frasi partem 
fermatus. 


.e.e. ZVufe, quibus Mp & dirigi 


poft Eurnus: ! 
c.c. 43uo Foramina, qualia etiam fant 
é regione pofi fada, per que 


hh 4ns- 


/ 


. EXPLICATIONE S. jo£ 
| frausmittuntüb duo Bacul; F Ig. X1. 
. quibus Craticala Fig. x11. filczatur. 
Fra. VII. Operculum, 2uo clatdiiur-- 
— Purnmus ,- ff intenfore ieue. Anemio 
opus efl, eujus figura effe poteft com- 
plementum | Eliipfos. abfeifre. Fig" 
V e 


M ^ 
b. Eff porta verfatilir, per quam Pa- 
 6Mum puis im Purmum queat ime 
ec uH. 
C.C; Zhu. Uy 
d. degmentum Cylindricum, cui fti. 
45 Tubus ferreus , inflar Camini, 
ro igue augemdo itponi poteft , qua- 
| 445 Furno*Docimaflico Fig. 1.t. fuper 
PPHcAfup. o 0 
Fic. VIIL Porta opereuli Fig. vis: 
 duterids confpicua, extante lamina 
J'evred munita, ut Latum £o lori- 
c €d firtari poffit. RAPEONIURÉ 
Fic. X Cinerarium fen Pediflallum ; 
eui Furuus Fig. v1. füperimponitür. 
Cc. unius ferreus, ctia furnus Vuni- 
c 4E, : 


d. Foramen bro foliis Kffula. immit- 


fenda. 
^ b. Porta 


"7 
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b. Porta pro admittendo vento, (9 exi-. 

. mendis cineribus. 

Fic. X. Aliud Pedillallum , interius 
Joricatum , efformatum in Catillum. 

 fg.h. recentem. Metallum fufam. 

c. Foramen , ut Rutabulum intrudi 
poffit. 

d. Foramen pro. Fill fftula. 

e. Foramen, ex quo liquefatía materia 
ex interiori Catillo emitti po[frt per 
cattalem e fundo bujus g. buc decur- 
rentem. 

Fic. XI. Duo Baculi ferrei, qui per 
Foramina Furni "Decimaftie: Fig. 1. 
0.0. vel Fuforii Fig. v1. c.c. traus- 
mittuntur, ut ibi Foruix *Docima-. 

füicus, bíe Craticula, as fuftente- 
£u. 

Fic. XII. Craticula po Lo Fuforio. 

Fic. XIII. edi/tallum idem Fig. x.,- 
fed ita difpofitum, ut liquefactum, 
zn Catillo ejus colle&um , per Fora-. 
seu Vig.x. e. emitti, Co extrin-. 
fecus appo[ito Gatillo carbonaceo.i lex. 


cipi poffit. 
T AB. M 


.EXPLICATIONES. 3j 
BL D d | 
Frc.L Athanor 6. 242. 


3.2. a.a. Turris Zthangoris , feu Farnas 
primarius, qui pabulum ignis reci. 
pit: Hee puntiis defiripte craffi- 
Lea uri iudicant. 

b.b b.b. Latera zuteriora, cavum fór- 
matttia , decem pollices lonza. ; 

€. Porta Ciuerarii, 

c. Porta $uperior. | | 

4. Craticula, que in altitudine Bafrs 
T'orte e. pofita eft. 

L Operculum, quo Turris fuperior a- 
pertura clauditur. — | i s 

£g. Hiatus, per quem ignis ex Turri 

| n proamum adfcendit Furnum. | 

h. h. h. h. Prisma cavum, quod format 
primum Furnum fecundarium. 

Li Pornmix femi Cylindricus, quo pris- 
ma fuperius claufam eft. 

k.k.k.k. Lamina ferrea interius lori. 
cata, qua anterius clauditur furnug 
Jecundariutm primus. 

l. Lamina k.k. k.k. fóramen rotundum, 
per quod colfum vafer 7, Iransmitti 


"» 


odis m. Api 


6:49 FIGURARUM 

m. Epiftomium , 2 A ae e claudzi 
poffit. — 

n.n. Repagula LR ie 

0:0.0.0. "Ogci ferret , muro infxi,. 

 vepagula recipientes. 

6. Valva ferrea , qua clauditur: bia-- 

tur g.g. 

D. p.p. p. Cateue ferrez, quitas Val. 
Ua elevari poteft. 

W*, Clav: ad quos mediantibus cateuis: 
pp. vaZva zt determinata altitudine. 
füspendz poteft. 

q. q. d q., Caminus bujus Furni 

T.F. Lamina ferrea , qua Caminus clan- 

di (9 aperiri pofftt. 


s. $. 5.5. Margo ex bratfea ferrea, da- 


 plicatus, laminam x.r. Iutercipieus. 
Ct. Hiatus alter, per quem ignis ex 


primo F. "uro fécundario in alterum 


C franfit.- 

u.u.u.u. zer Furuus Jecimdarius 
Cyndricus. — 

v.v. "dpertura "PIA. Jupe or , circula- 
ris,anteriis exfeiffa, s recipienda. 
w. w. Olla ferrea , iu boc Furno altes 
T0 poro fspendendá. 

x.X, Cir- 


1 
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X.X. Circulus ferreus , quo Olla w.w. 
Purgi fupremo margiuz incumbit, —— 

y. degmentum ex Olla exfciffum priorz 
V. V. refpondens. |... 

ZZ, Hiatus, ex altero Farno in tertium 
ducens ignem. — | 

I.I.I.I. F'wraus fectündarius tertius; 

 Jünilis fécundo, Olla zufiru&tus. 
2.2.2.2. Caminus alter. 

3. Lamina; qua clauditur 9 aperi: 

.— 4m Gaminus., | s 

4. Apertura , que ex Tertio Furuo 
feudit iun Caminum. | 

5.5.5. Catuinus tertius. 

6. Retorta figulina, locatà im Furnua 
Jecuudarto primo. X.k. i.i. tramsmif[d 
fto collo per bujus porte foramen. 

4, Recibiens. — : | 

.8. Retorta vitrea in alterius Furngi 
Jecundarii Olla ferrea arena unpleta 
locata. 

E b CC LU MME e oy rdg e M Eom 
10. Cucarbita, im Olla Furni tertü 
locata. PIU LEA $4 
11. Pulcimeuta, que Vafa recipien- 
La fuflineut , €& Cochleis ndi 

283 
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demitti poffunt. 

Fic.IL. Forceps, pro 72//;s (o Cupelis 
exzmendis, 

a. C/avus ferreus, quo ambo Foreipis. 
Crüra uetfuntur. 

b. Semlunaris pars anterior Forcipis, 
qua Fafaá capazuntar. 

c. Zuruule, quibus prebeuditur &9 
dirigitur F orceps. 

Fic.HI. "T'enaculum 7o Granulis vel 
"Ponderibus parvis capiendis. 

t'iG.IV. Forceps pro Crucibulis, aliis-. 
ve afts apertis , mediocris magui-- 
"GLudmis, ex igue eximendis. 

Fic. V. Forceps pro amplettendis: 
Crucibuhs , vel Catinis HIAXHIM s 
qnulto metallo oneratis, 

a. jemicireulas [fü huplex , ad alterum. 
Crus firmatus. 

b. Semicirculus duplee ad alterum: 
Crus firmatus, iutercipieus , ff For- 
ceps clauditur , | Circulum — prio-. 
venm.-a. 

Fic. VI. Uncus /e; Hamulus ferreus: 
Jro mevendis materiis inTefiis fub. 


F orniceDocimaftico po, E 
Es Fic. VII, 


LE IGURARUM 307. 
Fic. VIL Filum ferreum duos cum di- 


. Wudio pedes lougum, femi pollicem | 
eraffum, pro prunis C) cineribus im. 
dorfo Fornicis «I Docimaflici iu Faraa 

.. lAB.llI. Fig. 1. Joratz z20vendis. — 

Fic. VHI. Hamus ferreus pro maf: 

n Crücibulis im furno Anemio poft- 

. H5 moveudis, tres. pedes Jongus c 

. ed — pollicis eraffus. 

Fic.iX. Rutabulum 226 MetalHum fue 
Jum Seorieve is» Ciueritio majori 

. IIOUEUIur. on, 

Fic. X. Rutabulum 40 per Portam: 

cinerari utruüfó, Craticula ab ob- 
 firueutibnus Cineribus vel pruuis mi- 

. toribus liberatur. | 

Fic. XI. Cochleare pervum ferreum. 
Jorco infiratium Manubrio, quocum 
"ateria im afa igue impofita im- 

—OUIHEEIEUV. | | 

Fia. XII. Umbraculum Zeueum. 

Fic. XIII. "Tubus Czementazorius. 

Eia. XIV. Focus Fabrzis, baud egui- 
dem defcribtus iuter Puruos priores, 
facile tamen ex bac icone cognofcen- 

| V à dus , 
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dus, quou[que in Praxi reguiritum 

a. Follis duplicatus. 

b. Foramen im Muro laterali facium 
per quod ejus Piffula ad Focum per 
tingit. 

c. Foveola it quam-Fafa vel Gier 
Lum 1H94Jus imponi poteft. 

Fic. XV. A. Furnus ro Cineritii 
majori Pormice tetfo, cujus aute: 
vim Murus defecit, ut ejus interna 
difpofitzo intueri queat. 

a. Cuueritzum. 

b. Foragix. 

c.c. Peutilabrd, per que agr jguem 
excitaus intrare poteft. 

e.e.ce.e. pertura ventum admit: 

df OPE at | | 

D. S$uaihs Furnus anterius claufus. 

d. Porta qua cum fornix contigua, tui 
introfpici , C) Metallum fufam Áp 


TL€ve moveri queant. 
cECASBso Mj 


Fic.l Follis Duplicatus, eum uc 
Pulcimeni. 


&. 4. 4. dl 
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3.3.2.a. Suftentacula ferrea, ad Tigua 


.€.c. Duo "ligna ffabilia, que Follis 


c, Lingula. 


flabilia Pulcimenti Foliis firmata, 
que fingula /dxes. Follis recipere 
» poffuut , ut i5 parte poflerzore pro 

lubitu elevari 8 demitz poft. —— 


b.b. Cunei ferrez, quióus axes frr 


dAantur, nue elabi poffrnt , ff Follis 
agitatur. | 


(o Fiuffulam intercipiunt. 


d d.d.d. Foramina zz Tàgnis Jfatiü- 


us C.C. 

€. Clavus Ferreus, qui, per fórami- 
24 d.d.d.d. £trausmiffus, Foliis Fa- 
Jfulam fufliuet, ut elevari (O demit- 
tz poffit. 


f. Pondus, quod FoHem inferiorem ex- 


'] 


tendit. - 
g. Pondus, quo omeratur Folizs fupe- 
— rior, ut determinatá vi deprimatur. 
h. VeGis, quo agitatur FolAas. 
i Catena, qua Follis quiefceus ft. 
fpenditur.. 
Fra. II. Bilanx Docimaftica. 
a.b. Jugum. 


V3 Lu 
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Fió: HI. "TRuTINA. 

a.a. Duo Foramina, zz is xi 
verfatur. 

d.d. ze. Foramina Cosfibulam coés 
centia. m 

c. Stylus, qui equilibrii index eff. 

b. Apertura, «t Lzagula Fig. 1: 

c. circa Indicem verfans videri queai 

ViG.IV. CowrIBULA. 

Fic. V. A. A. PATELLAE feu LAN 
CES, que "nediantibus funiculis ff 
vices M Jugi extremis Fig. 11.a. D] 
fafpenduntur. 

D.B. zz Patelle aobiles , que, pot 
deribus €8 ponderando ouerata, fts 
vibus impouunutur. 

Vic. VL. FULCIMENTUM 77? fupe 
deuda Bilauce. 

2. Pediftallum, 

b. Columna. 

c.. Brachium.. 

d. 'T'rochlea przza. 

e. Trochlea z/terza. 

f. Trochlea zer£za. 

9. Brachium «erum. 

bh. Foramen vHngnm, T 


J EXPLICATIONES. 3:: 


Er um sr cocci ^3 


i Lamella per. feratmzen h. trausmit- 
- tenda. 


 k. Pondus PFwnicule fericeo afftxum , 


quo Bilanx elevata teneri poteft. 
Fic. VII. DOMUNCULA , /2 444 re- 
conditur. Bilaux. 


: 2. a. a. | beneftra. 
. b. Fulcimentum Fig. VI., cam Bi. 


. ance. 


| €. Funiculus foriceus, per Forammn- 


Jug , iufra Feneflram anteriorem 
factum , transmifus, quà Bilanx in 
claufa domuncula attolli &8 demitti 
fits Bie 
e.e. Capfe dautiles , in quibus Ponde- 
ra, Lances, aliave emuta füpes- 
lex recouduntur. ue 


Fic. VUII. Monfirat PONDERA Capfa- 


— dd iuclufa. | 
Fig. IX. Acus PROBATRICES co/- 
gate. | 


 2.2.a. Extrema, que ad Lapidem Ly- 


dium firinguntur. 
Fia. X. Lapis Lyprvs. 


MAU v IN 


A. 

à CiZa. Pag.45 
j —- eorum vis folvendi calore jüva- 
tur. 441 
"tidum Aluminis. BD ue D 
—— Chalcanthi. jb.. 
—- Foflile nativum. ib. 444 
— Nitri.- 4$T 
T-— -— €jus Produ&io. ib. feq.. 
—— Salis. E 311 
— -— ejus productio, ib.. 
— Sulphuris. : IO) 
— Vapgum Foffile, ib.. 
—— Vegetabilc. | 342) 
— Vino 1b.i 
—— Vitrioli, 4$ 

Alcali fixum. 4t 
Lapides & Metalla imperfe&a vitre: 

facit. - 41.Íeq.. 
—-- Aurum & Argentum non folvit. ib. 
—-— Mercurium refpuit. Ib. 
—— Reducit Calces Metallorum per acida 
. fa&os. ib, 
—— MNativum, IO. II 
-— Volatile Nativum, II 
4hudyii. 273 


E 


POM Ex. 


. Zlumen. 2498.feq. 
-— ejus Matrices. ib. 
——— -——- Generatio, ib. 
—— Plumofum. 16 
nalgamatio. 31, 32, 260 

Amarill vid. Smiris. | 
Imiantbus, 0s 16 
ntimonium. 277 
ejus Minera. ib. 


AuRÓ——-—— Regulus. $ 
OL—-— eft volatile. 26 
^0 —— Invitrum converti poteft, ib. 
(00 e——— Gft rapaciffimum. ib. 
-—— ejus Rapacitas per Phlogifton augc- 
tur. 26 
4lqua Fortis vid. Acidum Ni itri, 2736 
we Regis, | ( 
rena. 12,14, 
—— Nigra. | 203 
Ardefía. I2, 13 
"trgentum. 4530 
! ejus Minera; 221 .feq. 
——- Nativum. | ib. 
4trgilla. niu - 12 
hr fenicum. 8, 188 
——— eft Semimetallum: 8 
—— In plurimis Mineralibus latet; 19r 
-—— cum terris figitur. 33 
—— Mertalla penetrat. m ID. 14 
e——  Papax eft. ur S MD. 


I N D E X. 


4s Docimaftica. . Pag.z 
— cjus Ufus in Metalurgia, . 286 
— — Medicina. 287 
— —— — Arte Vitraria. 288 
dsbefius. | . "16 
JL ipbaltum. | 136 


-dtrameunt Stein vid. "DE Atramenta. 
rius. | 
"Huripigientum, 188 
durum. ]l.2Q- 
— INativum. T 
f——- non occurrit in Minera propria, 


229.Íeq. 
B; 
Bau 219 
BDerg-grun. 1b. 9 
| Bilaüxw Docimaftica; I4j 
wa ejus Structura. 146 
E — Examen. IfI 
v. "— COrtrectio. r 152 
Bismutbum. 8,37 
——— cjus Mineret My $4. 
JDBitumen. | 186 
Bleyglautz.. | 214 
— Klaar-Spicl/ger. ib. 
Dley-Schbweiff. 215. Ícq. 
Dlut- Stein vid, Fette 
Bolus, Jn 12 


43 :wmD EX. 


|  -Borrax. Pag. $8 
| ——— vitrefacit lapides. 59 
Braunfleia vid. Magnefia. 
C. 
db Fornacum, . ;ids 1B 
Calcinatio. 274. 
Calx Metallorum; | | 38, 4X 
-—-— Refractaria, ^ ib. 
'" Garatura. 123, 
-———— alba. 173 
mixta, | ib. 
Carbo foffilis. 187. 
. Catillus Aureus. IOI 
Catinus edulcoratorius, . 100 
Gementa. 68 
Gementatio; . ib. 269.feq. 
Cement- Kupfer. 245 
——— afr. ib, 
Ceruffa nigra. ! Z26z. 
Chaicitis. 248 - 
Gbryfocolla vid, Borrax: 210 
Cineritium minus vid. Cupella, 
Cinuabris. 2:53 
Claer. | 80 
Cobaltum. /..189,234. 
Cobaiti. Flos. j 156 
Ceruleum montanum 210 
Conus F'uforius, Á 10j' 


INDEX 


Conterfait vid. Zink. | «Pap; 
Creta. 1$ 
——- rubra vid. Rubrica Fabrilis. 
Crucibula. 96 
Cucurbitule feparatoriz. 99 
Cupella. 76 . 
Cupellatio. 265 
Cuprum. | 4 
——— Nativum: ITE 208 
Cupri Minerz, JI 208.feq.. 
—-—— Pyrites. 211 
D. 
IDE e Def, I 
—- Ohbjecta. z 
—-—. Ufus. l0 
—-— Finis. 20 
E. 
E vas 28t 
Zifen-mann, EXenGlimmer 202 
Eifen- Scbweiff. 215 
EliBrum. | 187 
Eiquatio. 278 
Eluiriatio. — 28y 


auos . | 2t6 


( 


IND EX 


Fabl-Kupfer- Ertz., — Pag. 210 
 Faállung. 283 
Fei Vitri. 6t. 
Ferri Minera. 198.Íeq. 
- Ferrum. | 6 
—-—— Nativum. | | I98 
«——— per Magnetem trahitur. 
Figura Mineralium inconftans, 18r 
- Flores. | 27i 
Fluxus. | 70 
— Reducens: ! 73 
o— qN iget. ib; 
——^ Albus. 74 
Forcipes. d t39.Íeq.. 
Fornzix Docimafticus. : 90 
Foffilia vid. Mineralia, | 
Furuus Docimafticus. 116 
-—- —À FPuforius. 119 
Fufio, | 267 
G. | 
Cus. | 186 
Galena. 214 
Glarea. 12 
Glas- Kopf vid. Hzematites; | 
Granzatus. ; 210 
Gravitas fpecifica Mineralium; 18x & 18z 
Grazulatio Plumbi. 23 
dete e Stanni. 24. 


ÍNDEX 


Een: 

I. 
devi. 
Jufuudibula. - 

K. 


MK s... Giant. 


—— Glafj- Eriz. 
——— Nickel. vid. Minera 


pri. 
— Wafler. 


Lacon. 


Arenaril. 
Atramentarii. 
c Tav. 

—— QGryfei: 
—— Nigri. 
Rubri 
Calcarei. 

eorum differentia, 


Li 


IET H I 


i 


20À 


14 
Ioó 


21í 


Cu- 


DND EX. 


— Lapides Vitrefcentes; ——— Pag. r2, feq; 
Lapis Calaminaris. 203, 246, feq. 
——^. Lydius. | 166 
—  Lebetun,. - La 17 

- Lagatura. J 195. 
Liquefatiio. | ^ 267 
Libantrax. 187 

. Lorica. 109 

— Lutum. UM ibid. 
Lytbargyrium. 5.2 


—— convertit Lapides in vitrum. 24, feq. 
» —  Metalla non folvit nifi deftru&ta. — ib. 


M. 
NS 204 
-—— trahit ferrum: 3 EDO. 

| ' hon omnes ejus mineras. 205 
Magnefia. 201 
Marga. | | Ij&i16 

Marmor. 1j 
Melenteriz. 248 
Menfiruut. ficcum Metallorum; $9. feq. 

— Menfirua. 2t 
— Humida. : 16 
2 Sicca. ibid. - 
Mercurius. 6 
—— non eít perfe&um Metallum: ib. 
— Totus eít volatilis. ib. 
c dNativus, 230 


IND E X 


Mercurius Virgo, Pag.230; 
— Minerz. : 231. 
—— Non folvit ferrum nec Regulum An-- 
timonil. YE 
c—- Amalgama.; 21 
Mica. 17" 
AMetalla. | d 
Metallum Principis. ; 27' 
AMainera. | CENWS EOS 
?-—— arte facta. 193, 
—— elutriabilis. — Ic6; 
-— . non clutriabilis; ibid. , 
—— Fluxilis. | 194. 
-—— non Flaxilis. | ib. 
—— iefra&aria; — &- ibi 
— IERapax: 197 
Mineralia. | | V 
raro pura. ib. 
| eorum claffes. | RON 
Minerarum differentiae. 103,feq. 
———— pondus fpecificum maximum. 107 
Mineralia compofita. 2&r18o. 
——. habitu externo non femper cognofcen- 
* da. ; I9 
— Vitriolica. 203 
Mif. | 248 
Molybd.ena, 262 


Muffel vid: Fornix Docimafticus, 
Maria vid: Sal commune, 


*NDEIT 


| | N 
NL aus: Pag. 186 
ANieder- Scblag trockener. 277 
ANblalbum. 38 
- gryícum. ibid. 
Nitrum. 9,256 
——— cum Phlogiíto detonat. IO 
— — confümit Metalla imperfecta. — 6s 
JANitri generatio. 256 
———— Matrices. . ibid. 
j 22m, O. : 
Qc. Cupri. 210 
—— — Ferri. 202 
Offenbrucb. 38 
Olla Camentatoria; 5 104 
Olíaris. | 17 
Pi | 
Bu. fuforia; 06 
Petroleum. 186 . 
Pix judaica. ibid. 
Pblogiflon Metalla ingreditur. —.— 39 
2— —. Metallerum liquéfadlionem ju. 
vat. | EP 
Plumbum. EL $521, 22, 23 
o——^ calcinast Stannum. 22 


Phimn- 


INDEX 


Piumhum Marinum, 'Pag.2^2 

non folvit ferrum. mgr 
——— Nativum. DaA T3 
Plumbi Minera. . » .- ibid.feq. 
JPompbolys. 38 
Peondera Docimaftica, «0 158 
——— Centenariorum. atur c6 dbid; 
——- Ceratiórum. aln 16$ 
-——, Granoruüm. 164 
m. Miucex 163 
Pondus Nummularium; - bid. 
Precipitans. 277 
Precipitatio fuforia, — 27 leq. 
—— humida. 283 
Pyrites albus. | 188 
——— flavus. 185, 249 & 199 
we ferri Sulphureus. m 247. 
—— Cupri Sulphurcus, ibid. 
Pyxis granulatoria. [oz 
| Q. 

Uartatio. Yi 286 
Quartzuim. | 14 
R; 

R Eduttio. 39.& 269 
»e—— non totum quantum reddit Mctal- 
lum, - e 


Re: 


I'N*IX ERXS 


Redu&lió fit per Phlogifton TAM Pag. 45 


. Regulus. 

—— Antimonii. 
— — ejus [coria. 
Rofien, 

Rubiuus Arlenicalis. 
— — Sulphuris.. 


Aubrica fabrilis. 


S dLulum. 


 Salía. 


S 


-— fjeutra. 
Sal dumoniacus. 
——— jus origo. 
— — Commune. 
Fontium. 
"—— : Gemma. 
Marinus. 
eorum differentia. 
Saxum Sabulofum. 
Sebiftus. 
- Scblacke, 
Scbmergel vid. Suiris. 
S «oria. 
' écorificatio. 

Seigeruug. 

éemi- Metalla, 

Ses, 


[anc 


ptÓ' 


fuforia vid. Fluxus, 


"A 


$t, 2518 feq. 


276 

6f 

B. die 
| A 


E 


ap ECoga. 


2t 

Tor UM 
ibid. 
723 

I4 

i" TZ6cIT 
268 

f$ &268 
267 

278 


| 7 
r3 14 


x $i. 


» NOBE ZX 


Situla Y,avatoria. 

6maltum. 

Siri. 

Solutio humida. 

Sory. 

Spatum. 

$piauter vid. Zinck. 

Spiritus [alis vid. dfeidum Salis. 
Stala£tites. 

Stauni Minera. 

diverfitas. 

Stannum. 

-———— nativum. 

—-—— Metalla fragilia reddit. 
Sauber montanum. 

Sublimatio. 

«13 Esebertana. 
Glauberiana. 

Succinum. 

S$ulpbur minerale. 


Pag. 10r 
195 & 2351 
20 

280 

| 248 
I4 € Ij 


H p 
ibid. 


II &62. 


e—— plerumque cum acido: conjunctum., 


| ibid... 
rr Nativum. 194. 
Sulphuris diverfitas. ie 
Sulpbur in omnibus fere mineris. 186i 
"d (On attingit aurum. 63 ! 
——-- penetrat Argentum, i, 
Lb. Eu ib.. 
— .— plumbum. 64. 
— —- Cuprum. ib.. 


IENOEEE:X. 


Su'ph:r folvit Ferrum. " Pag.é4 
—— 2 Regulum Antiimonii, ib. 
—— —— Dismuthum. Ab. 


—— —- Zinkum non penetrat... 5 
-—— -— Varia vi à Metallis abforbetur. 


ibid 

| —-— auratum. J jb. 
SudoDeris hepar. e 66 

| ds | 

| 4 MP jut qur 
Z erra. | 12 
— Sigillata. 12 
Te7. | 8p 

. Tefía. | : WERE lo 
ier.cjus matend, — 88 
-— -— Í[ormatio. : 8o 
giztillum. / 09 
Trockene Scheidung. 276 
Tubus ca:mentatorius, 144 


, Uu. 


Us braculum. | r4 


Uftulatio. | 252 
M. 
V eetiechans; : . 268 
X 


3 Fi. 


LNDIE X. 


F'üridé montanum. iu Pag. 210) 
Fitrificatis. coe TOW 
Fiteisium.- - NE CONICPUNNURCS t 
-——75 alum... 04 | 244 
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cimafiz. Pag. x 
]. De Metellis. 3 
IL. De Semimetallis. 7 
1II. De Salibus. 9 
.1V. De óulpbure. NOE D! 


V. De Lapidibus €9 Terris; 12. 


——. Car. Hl. De Menftruis Docimaflicis eo- 


rumque przparatione. 20 
I. De Metallis eorumque Proda- 

Gis, ut Menfiruis, —— 21 
II. D: Semimetallis, ux Menfirais. 


IIT. De Sulpbureis puris , feu Oi 
fis, ut Menfiruis. 38 

JV. De Salibus ut Menfiruis. — 41 

V. De Sulphbure, ut Menfiruo. js 

VI. De Cementis. | 

VII De Fluxibus Simplicioribus g 


| Reducentibus..— . 
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|l. Deaf. — Es 


Il. De Fzrzis. 
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fenicalibus. | 188 

IIl. De Miseris in genere. 10t 
]V. Dc Ferro ejusque Mineris. 198 
V. De Cuproejuique Mineris. 208 
VI. De Plumbo ejusque Mineris. 213 
VII. De Stanno ejusque Minera. 217 
VII. De /rgento ejusque Mineris. 221 

— IX. De Ab»ro ejusque Mineris, 227 
X. DeMercurio€9 ejus Minera. 230 
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. HA ejus. —. 233 
XIL  DeBismutbo€2 ejus Minera. 234 
XII De Zisko ejusque Minera. 236 
. XIV. De Zitriolo C9 Mineralibus Fi- 
triolicis. | 242 
XV. De lumine C9 Mineralibus , ex 
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XVI. De. Sale communi €9 Modis qui-. 
 àus acquiritur. Z$I 
XVII. De Borace ejusque Origine. 255 
XVII. De Nitro ejusque. Matrice £2 


— Generatione. IE 256 
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Cis, 363 
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